i LITHOST ATICA, |¡ 

|§THEORIC A, Y PRACTICA fj 

$f DE MEDIR PIEDRAS PRECIOSAS. |gí 

|| CQMTVESTA T0\ VOZ^M 
£|| Dionifio de Mofqueta , Artífice de Obras &|i 
§| ¿fe Oro , y T¿/f í¿/or de Joyas en efia I g 
Corre , ,)> Imperial de f $ 

l§£ DEDICADO |g« 

|| AL ARTIFICE MAS PRODIGIOSO, || 
g| AL PATRON MAS INSIGNE, fe 



g| AL PASMO DE LOS MILAGROS,^ 
AL APÓSTOL DE LA FRANCIA, l|t 
|| AL OBISPO DE NOYONS, || 
II EL GLORIOSISSIMO fg4 

¡I SAN ELOY. |1 

S| CON PRIVILEGIO: §fjj 

En Madrid : Por Franciíco del Hierro. 



ípÜ Año de ii.Dcc.zzL jp$ 
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AL PRIMER APOSTOL DE FLANDES, 



Y OBISPO DE NOYONS, 

EL GLORIOSO SAN ELOY, 

ABOGADO, Y PATRON DE LOS PLATEROS. 

Or natural impulíb , y fin que aya 
tenido que tomar parecer el albe- 
drio , ic pone a vueílras plantas 
efte corto dcfvclo de mi pluma, 
quefolq encuentra íbmbra, quando eftá a. 

5 2 yucf-, 




vueftras plantas.. Bufquenoíf os la fornbra, 
y patrocinio , para Tacara luz alguno délos 
partos de fu eftudio , é ingenio en algún ce- 
dro, de los que mas fe empinan en el Peníil 
del Mundo, que yo afpiro á mas aleo, pues 
enderezo eftas lineas a el Cielo. Los Profa- 
nos colocaban los frutos de fu eftudio s y des- 
velo ,en el alto íitial del Capitolio; pero yo, 
dexando el Capitolio, por profano , bufeo 
en la Esfera mas noble patrocinio. No es efte 
arrojo, ni prefumpeion de Faetonte,ó Icaro, 
fino bufear eftas lineas fu centro. 

Es el aftumpto , de que trata efte Libro , el 
valor ,y medidas de las Piedras preciofas , el 
modo de conocer fus fondos : pues como po- 
día no enderezar fus lineas ázia el Cielo, tra- 
tando de efte aííumpto ? Allí fe vio efta Prac- 
tica , y Theorica : porque allí íe halló junta 
la mayor Pedreria : Perlas , ó Margaritas en 
las Puertas: Límeraldas, Zaphiros,Topacios, 
y Jacintos en los Muros \ y vn Hombre en la 
Agot. %%\ apariencia, y Angel en la fubftancia, que me- 
dia fus fondos , y fus planos , ó tablas. Eran 
eftas medidas fegun todas las Reolas Geome- 
tricas, como refiere Aretas. Pues fi alli eftá 

la 



3a Theorica, y la Practica , adonde , fino allí, 
avia de ofrecerfe cita Obra Lilbojlatica : So- 
braba efte motivo por difeulpa , á la que , al 
parecer, fuera oífadia, íinotubiera efta Anco- 
ra pero hallo otra razón, que esfuerza mi ti- 
bieza , para llegar /m nota , con Obra tan pe- 
queña, á v na Cumbre tan alta. 

Precifo es acordar, que entre los Oradores 
de la Grecia , tenían poreoítumbre , en tiem- 
po de Demoílhenes,embiaríe antes que falief- 
Ten á luz fus Oraciones , para que vna vez 
aprobadas por el , las pudielfen dezir cen la 
fatisfaccion , que no fe atrevería la emula- 
ción , ó embidia , contra lo que aprobaba 
aquel, que veneraba por fu Oráculo Grecia. 
Yo , pues , afsi , fabiendo , que vos fuifteis en 
la Thetfrica, y Practica de las Piedras precio- 
fas aquel,que veneró por fu Oráculo Francia, 
como lo acreditó (en tiempo de Clotario) el 
fabido fuceíío de las Sillas, y (en el de Dago* 
berto) el adorno , y hechura de tan preciofas 
Vrnas ; os dedico , y coniagro cíle corto vo- 
lumen, que trata efta materia , para que corra 
libre , con tan alta defenfa , de los mordazes 
dientes de la vulgar cenfura. No ignoro, que 

ca- 



carece de méritos efta Obra, pata inferipcion 
tan alca \ pero eílo mifmo es lo que mas me 
alienta: porque íi por los Pobres, fe conocía 
en vida vueílra Cafa, y atendéis á los Pobres, 
aun eftando en la Esfera; no fera mucho, que 
por Pobre de méritos , funde efta Obra el de- 
recho de afpirar, como tal,a vueftro amparo. 
Vos mifmo me enfeñafteis el camino , que en 
efte rumbo figo,quando,como en vn fymbo- 
lo , me diíleis el dibujo en vn fuceífo vueftro» 
Fué el fuceífo, que no pudiendo vn Pobre re- 
cibir el focorro , con que le favorecía vueílra 
mano , por tener feco el brazo , y condenada 
aquella á eftár fin exercicio , cogiéndole fu 
mano con la vueílra, quedó ágil , y tan fana, 
que alcanzaba , lo que antes no podia. Dos 
cofas hubo aqui: hubo la mano fuya,«y hubo 
la mano vueílra : lafuya , inhábil para poder 
llegar, por eftar condenada, a vivir encogida: 
la vueílra, que la facó defde fu encogimiento, 
y habilitó del todo a fu exercicio. Pues efte 
es el dibujo de efte cafo : Dos manos fon pre- 
cifas,para que faíga efta Obra a la luz publica: 
la primera, es la vueílra; la fegunda,es la mia: 
la mia, inhábil, para poder dar luz á efta ma- 
te- 



teria , y mas Tiendo el primero , que en orden 
a efte aífumpto ha tomado la pluma : la mia, 
condenada á vivir retirada, y encogida , fin 
atreverfe a fiar cftos papeles á la Prenía ; pero 
efta inhabilidad , que fe halla en mi , ceíTa del 
todo folo con vueftra mano ; porque con 
vueftra mano, y patrocinio, íale ya á luz def- 
de fu encogimiento : con vueftra mano llega 
áeftrenar la Prenfa ,que por si no podia^y 
con vueftra mano ha de llegar donde antes 
no alcancaba. 

Por efto , pues , anhela a vueftra fombra; 
porque íi (como dixo el mayor de los Plinios 
en vn Razonamiento áVefpafiano) ay mu- 
chas cofas , que abultan el aprecio , folo por 
dedicadas a algún Templo*, no tengo duda, 
que ofreciendo efte Libro á Templo tanfa- 
grado, abultará el ap* ~cio , para fer recibido. 
No defdeñeis la cortedac del don*, que fino es 
agravio en los Templos. :olgar de las Colum- 
nas mas gibantes ig* mas humildes votos, no 
puede fer injuria á tu grandeza, el que venga 
á tus Aras con tan humilde victima. Los tres 
Reyes me enfeñan, pues ofreció cada vno los 
frutos , que llevaba fu terreno : el que Oro, 

Oro: 



Oro : c! que Tncicnfo , Incicnfo : y el que 
Miera, Mirra , un defechar el Supremo Señor 
la vkima , por mas baxa. No es oro lo que 
ofrezco en efte Libro , porque no fon tan fi- 
nos fus difeurfos ; no es incíenfo , que exale 
la fragrancia en el cftilo , si folo es mirra 
amarga , por la poca dulzura de la pluma; 
pero cita es la cofecha , que produce de fuyo 
tan árida Provincia; masfi árida en los frutos, 
muy pingue en los afectos. Recibid eftos , y 
abueltade ellos admitid los otros, pues no 
ignoráis, quefoy 



Entre vueílros Efclavos^ Devotos, el mas 
humilde,, y Amante Yuefíro, 

D.D'toniJio de Mofquera* 



'CEKSUty mi <P, fm%0 0B VI 10 A 

dcla Compañía deJe/us , Cacbedraiico de MathcmaticAf 
de los BJlndks peales del Colegio Imperial, y del 
Con/ejo Supremo de las Indias. 

TP|Or comifsion del Tenor D.Chriftoval Damafíoj 
JL Vicario de efta Villa de Madrid, he vifto,y re-i 
conocido efte libro , intitulado : Tbeorica,y TraBica 
de 'Piedras precio/as > que ha compuefto Don Dioni-i 
fio de Mofqnera , Platero de Oro , y Avaluador de 
Joyas, &c. Y aviendo tratado a fu Autor con co^¡ 
municacion amiftofa algún tiempo, no ignoraba la; 
grande habilidad Tuya , en el exercicio que profeííaj 
advirtiendo aora , que es no menos infigne, obrando, 
con el ingenio , que trabajando con las manos. El 
luftrofo empleo de fu profefsion le ha acreditado, 
haíla aqui dicftro , pra&ico Artífice de Joyas \ mas 
el loable eftudio en la compoficion de efte Tratado^' 
le califica confomado, pues loes el que fabe idear 
en la contemplación reglas, ajuftadas a leyes dej 
'Arte, para governar las operaciones praóticas. 

Sia falir de fa facultad , ha trabajado intele&uaU 
tucnte )m ^iqui/simo Joyel (no merece otro titulo 
efte libro ) con el engarce de noticias tan precio-; 
fas , como los objetos , a quienes fe dirigen > pues 
fi la calidad de precio/o fe da a lo raro , lo es fin 
dada efte Tratado, por no aver ávido Autor (que fc^ 
pamos) aya eferito tan dignamente efte afjiunpto de 



- aíTar , y avaluar , con el fundamento que preferibe, 
'iedraspreciofas. Sus reglas parala formación de 
^ablasj fu adelantamiento, conocimiento de la labor 
1c aquellas, y el de fus Medidas , eftan tan judas a los 
principios Geométricos , y Arichmcticos , en que las 
Kinda , que fe conoce muy bien , ha penetrado fu 
aplicación lo mas neceífario de eftas dos nobiliísi* 
mas, y generales Ciencias. 

En las facultades , que piden para fu pérfeccion, 
el vfo de fus preceptos , poco adelanta a vn Profeílor 
cftar muy enterado de fus doctrinas , fino debe a la 
mejor Macíira , que es la experiencia , las que no fe 
aprenden en los libros , fino íe cíludian en el mane- 
jo de vn a&uado empleo. Ellas en la materia que ef. 
cribe , fe las miniftró á el Autor , el honrado empe* 
no de fu aplicación, tales como manifieíla fu obra: 
Y aunque es ordinaria condición de muchos fer 
avaros de las noticias , que fu induftria , y habilidad 
hallo , no comunicándolas > por fer vanamente An- 
gulares en ellas \ no aísi Don Dionifio , noblemente 
deíeofo de la vtilidad , y bien publico , quiere , que 
íepan todos en breve tiempo , lo que a él coito lar- 
gas.obfervaciones 5 porque es vno de aquellos , que 
anhelan a dexar teftimonio en la poíleriiiad , de que 
vivieron , fiéhdb folamcntc vida el faber , figuiendo 

Senec in c ^ con ^ e j° ^ e Séneca : ^clinquamus aliquid , quo nos 

Mpiji. xijje teftemur. 

Finalmente, efte libro encierra tres grandes ca- 
li- 



Iidades.de deleytMe, neceffario, y pro^echofo. Dekyta* 
ble a los que leen por mera curiofidad , pues tienen 
en él amenas noticias , con que fatisfacerla. Neceffa* 
rio a los ProfcíTorcs de taíTar Piedras precioías , pues 
les preferibe reglas ciertas , y methodos fáciles de 
avaluarlas, fin cometer errores, que acarreen tan 
perniciofas confequencias a los dueños de femejan-» 
tes alhajas. Tro^ecbofo a todos cftos , pues con ííi 
claridad , fabrán la jufta taifa de ellas , fin exponer^ 
las , por fu total ignorancia , a el riefgo de fu deípre^ 
ció. Por lo qual , y no contener cofa , que fe opon- 
ga a los Dogmas de nueítra Santa Fe , ni á las buenas 
coftumbres, foy defentir poderfele dar á el Autor 
la licencia que pide para fu ¡mprcísion ; falvo mclio* 
ri iudicio ,&c. Colegio Imperial de la Compañía 
de Jefus, y Madrid a 2,2. de Junio de 1721, años. 

fdrodclíllQj; 



LICENCIA DEC ÓRDINÁRÍC5; 



NOs el Doctor Don Chriftoval Damaílo , Gh 
nonigo de la Inílgne Colegial de el Sacro 
Monte llipulirano Valparayfo , Extramuros de la 
Ciudad de Granada , Inquiíidor Ordinario , y Vica*; 
rio de efta Villa de Madrid , y fu Partido , &c. Por 
lo que á Nos toca , damos licencia para que íe pue-J 
da imprimir el libro , intitulado : Tbeorka y y Trac^ 
tica de 'Piedras preciofas ) b Litbo-ft ática. , compuefto 
por Don Dionifio de Mofquera , Platero de Oro , y 
TaíTador de Joyas en efta Corte, por quanto de 
nueftra orden ha (ido vifto , y reconocido , y parece 
no contiene cofa alguna , que fe oponga a nueftra 
Santa Fe Catholica, y buenas coftumbres. Fecha eti 
Madrid a 1 3 . de Julio de mil fetccicntos y veinc^ 
y vno. 



Por fu mandado? 
Gregorio de Linda- 



y<P%P<B2ClOK m & JUAN, MUÑOZ, 

Tajador de las %eaks Joyas de Cámara de la <R¿yna 
nuefira feñora >y Contri (te en 
efta Corte. 

u. p. s. 

DE orden de V. A. he vifto vn libro jntitulada! 
Theorica yj/Trafticade todo genero de hiedras 
preciofas,o L'ubo-ftatica, compuefto por Don Dioni- 
fio deMofqueraJPlatcro de Oro,y TaíTador de Joyas 
enefta Corte j y reconocido con la mayor atención; 
merece particular alabanca el efíudiofo trabajo, que 
fe reconoce ha pueftopara perficionar vna tan vti?; 
como laboriofa obra , confeguida a coíta del defvo. 
lo , y largas praófcicas , cípeeulaciones , y eftadioía 
aplicación á la Geometm^y Arithmetica > no valien- 
doíe de lo vulgar ,y común de efta Ciencia , fino es 
délas reglas mas ciertas y y feguras, que fu continua- 
da aplicación , exercicio > y buenos principios le hatí 
didado i y aunque algunos de les Antiguos dieron 
ciertas reglas para la eítimacion, eficacia , y qualidad 
de las Piedras preciólas , Perlas , y Aljófar > ninguno 
con la extenfion , y claridad que efte. Yfi aPiinío 
fe le dio tanto elogio, por referir las virtudes, y qua-? 
lidadesde las Piedras, no merecerá menos quien ade-¿ 
lantafu explicación , defeubriendo con ta mas cierta 
Juz deMathcmac¿cas demottftracioncs/a verdadero 



valor, pureza , y perfección : es va Tratado de fuma 
vtilidad , y provecho al publico j pues ninguno du- 
dara , fer incereífados codos , en que á fus roas pre* 
ciofas alhajas fe les de el jufto valor que merecen, 
afsten la compra , como en el enagenamienco de 
ellas', de modo, que no folo es vcil efte Tracado, 
fino es neceflario á muchos , pues el aífumpro , y 
xnodeftia de ÍU contexto es tal, que no fe defdeñaron, 
algunas Mageftades de cícogcrla para aííumpco de 
fus difeurfos : como fe lee de Juba , Rey , que tomo 
la pluma por grandeza , para eícribir fobre eítu mif. 
mo ; y aísi juzgo, falvo ííempre mejor juizio, que es 
digna elta obra de imprimiríe , y que merece el Au-. 
tor la licencia que pide. Madrid, y Julio 17. de 
5721. años. 

(D.Juan Muño?, 



EL 



EL REY 



POrquanto por parte de vos Don Dionifio de 
Mofquera, Platero de Oro, y TaíTador de Jo- 
yas en mi Corte , fe me ha reprefentado defeabades 
imprimir vn libro, que aviados com puerto, intitula- 
do: Tbeorica ,y (pratlica de medir las f Piedras precio/as, 
o Litbo-ftattca, y para poderle imprimir , íin incurrir 
en pena alguna , me fupUcaíteis , fueffe férvido de 
concederos licencia, y Privilegio por tiempo de diez 
años, para k referida impreísion , remitiéndole á la 
Ccnfura á la perfona que fuelle férvido, y en virta 
de ella concederos el Privilegio que folicitabades, Y 
vifto por los del mi Confejo, y como por fu manda- 
do fe hizieron las diligencias, que por la Pragmática 
vltimamente hecha íobre la imprefsioh de los li- 
bros fe difpone , fe acordó dar eíla mi Cédula. Por 
la qual os concedo licencia, y facultad , para que 
por tiempo de diez años primeros figuicntes , que 
han de correr , v contaife defde el dia de la fecha de 
cita mi Cédula, vos ,61a perfona que vuertro po- 
der tubiere , y no otra alguna , podáis imprimir el 
dicho libro por el original , que va rubricado , y fir- 
mado al fin de Don Baltafar de San Pedro Azevedo, 
mi Efcrivano de Cámara, y de Govierno del mi 
Confejo , con que antes que fe venda , fe trayga an- 
te 



te los de el , juntamente con el original , paira que 
vea , fi la dicha imprcfsion cita conforme a éi i era-; 
yendo afsimifmo rce en publica forma , como por 
Corredor por mi nombrado fe vio , y corrigio áU 
cha imprefsion por el original, para cjue fe taíTe el 
precio á que fe hade vender. Y mando allmpreí^ 
íor , que imprimiere el dicho libro , no imprima el 
principio, y primer pliego, ni entregue mas que 
vnfolo libro al dicho Don Dionifio de Mofliera, 
a cuya cofta fe imprime , hafta que primero el 
cho libro efté corregido , y taffado por los del mi 
Confejo; y citándolo afsi, y no de otra manera, pue~; 
da imprimir el dicho principio , y primer pliego , en 
el quai feguidamentc íe ponga ella licencia ,y la 
aprobación , taifa , y erratas, pena de caer, é incurrir 
en las contenidas en las Pragmáticas , y Leyes de 
eftos mis Reynos , que fobre ello difponen. Y man* 
do , que ninguna perfona , fin vueftra licencia , pue-j 
da imprimir el dicho libro , pena , que el que leim-4 
primiere, aya perdido 0 y pierda todos, y qualeQ 
quier libros , moldes , y aparejos, que el dicho libro 
tubiere , y mas incurra en la pena de cinquenta mil 
maravedís , y fea la tercera parte de ellos para la mi 
Cámara , la otra para el Juez que lo fentenciare , y 
la otra para el Denunciador, Y mando á los del mi 
Confejo , Prefidente , y Oidores de las mis Audien-í 
cias , Alcaldes , Alguaciles de mi Cafa, Corte, y 
Chancillerias , y a todos los Corregidores , Afsiíleni 



fe , Govermdorés , Alcaldes Mayores* y ÓrdinariosV 
y otros Juezcs , Jufticias, Miniílros, y perfonas qua-¡ 
lefquier, de codas las Ciudades, Villas , y Lugares de 
cftos mis Reynos , y Señoríos , y á cada vno, y qual-; 
quier de ellos en fu jurifdiccion , vean , guarden; 
cumplan , y executen efta mi Cédula , y todo lo en 
ella contenido , y contradi tenor, y forma no va-: 
yan , ni paiten , ni confiencan ir , ni paíTar en mane-; 
ra alguna , pena de la mi merced , y de cinquenta 
mil maravedís para la mi Cámara. Fecha en San 
Lorenc,o a veinte y cinco de Julio de mil fetecientos 
y veinte y vn años. YO EL REY. Por mandado 
id Rey nueftro Tenor. Don Francifco de Callejón, 



FEE DE ERRATAS. 



Pata la inteligencia de eftas erratas , advierto lo figuiente : La 
P, quiere dezir pagina; la L, lineas y la D,diga> y en las Ta-- 
bías ; la C coluna, tercera, quarra, ó quinta, &c. 

PAg.S. L. 1 1 . D. grano, P. 1 6. L.2 3 . C^, D. 3 1 7 3 . quatro 
novenos.P.i6,L.jo.C.4 -D.4011.vn noveno.?. 1 7. L,4.C. 
7.D.4855.i6.abos. P.2<5X.i4.D<que es t'eis P.43,L.24,D.me 
diera. P.52.L.29.D.fefenta y vno y vn rercio.P.io2.L.2 3. D. 
por treinta. P.105.L.8.C3.D.144 3.o£hvos.P.n8.L.8.C.7. 
D.394. vn íexto. P.i 18. L.14.C.6.D.5 54. 4. novenos. P.i 27. 
L.25.G2. D.366. P.13 j.L.i2.C.2.D.2¿6.y dos tercios. 

He vifto eite libro, intitulado : Litbo-flatica , 0 Theorica , y 
Praéíica de medir Piedras pre&ofas , fu Autor Don Dionitio de 
Mofquera, y con eftas erratas correíponde á íu original. Ma>n 
drid, y Octubre á 6. de 1721. 

Lic. Don Benito de Rio 
y Cordidoy 
Corredor general por fu Mag. 
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TASSA DEL CONSEJO. 

DON Baltafar de San Pedro y Azevedo,Efcrivano de Ca¿ 
mará del Rey nueítro feñor,y de Govierno del Confejo. 
Certifico , que avíéridofe vifto por los Señores de el vn libro, 
intitulado : Theorica ,y Praéíica de medir Piedras preciofds , que 
con licencia de dichos Señores ha fido irnpreflo , taflaron á 
diez maravedís cada pliego, y el dicho libro parece tiene vein- 
te y cinco y medio , tin principios * ni tablas , que á dicho ref- 
pe¿to monta docientos y cinquenta y cinco maravedís, y á eílc 
precio mandaron fe venda , y que cfta Certificación fe ponga 
á el principio de cada vno. Y para que confte, doy efta Certi- 
ficacfon en Midrid á catorze de Oá ubre de mil fetecientos y 
Veinte y vno. 

£>, Baltafar de San Pedro. 

TRO, 



PROLOGO. 



EN todo tiempo la her mofara , y perfec- 
ción de las Piedras preciofas , arrebató 
los ojos de todos, parafervirfe de fa belleza 
en el adorno. Con ellas añaden mageítad a 
fu perfona los Reyes , fe oílenta la riqueza de 
los Poderofos , y fe explica el cuíco de lo Sa- 
grado. Hafta el miímo Dios quifo fuellen 
nota de la grande reprefentacion del Sumo 
Sacerdote de la Ley Vieja , en aquel myfte- 
riofo Racional , que incluía toda la doctrina, 
y fu verdad , fignificadas en las doze ricas , y 
prodigiofas Piedras de que fe componía, y 
en que eftaban eículpidos los nombres de las 
Tribus. Efta,pues, excelencia , y el averias 
producido la naturaleza con mano efeafa, 
como fucede en todo lo muy perfecto de fus 
obras , les dio la eílimacion , y aprecio , que 
nadie ignora. Muchos han eferito de las vir- 
tudes , y calidades de eftas Piedras, que pof 
fu valor llamamos preciólas , y tanto , que fe 
ha mezclado lo verdadero con mil fabulofas 
invenciones ; pero ninguno , que fepamos 
( á lo menos en nueft ra Eí paña , y en fu tul* 

€ o gar 



gai Idioma ) de lo que mas Importa faber; 
que es de las reglas , y rnethodos feguros, 
que puede aver,para darles el legitimo, y 
cierto valor á fus Medidas , y tamaños. Y co- 
mo efte no puede governarfe por vnamifma 
regla, por la variedad , y muchedumbre de 
fus circunílancias , que fe lo aumentan , ó dis- 
minuyen, fon predios muchos preceptos, y 
confideraciones, quedando las mas á el juizio 
vago de los Talladores , quienes íin tener vn 
manifiefto , y feguro camino para fundarlas, 
han de padecer graves dudas , y fuípenílon de 
animo á cada patío, con manifiefto riefgo de 
perjudicar la hazienda agena; bien es verdad, 
que de vnos a otros fe han comunicado las 
Tablas , por cuyas indicaciones fe ha regula- 
do haíla aqui , y regula el valor de las Pie- 
dras , mas ocultado fu artificio : con que en 
los cafos , que no comprehende fu expref- 
íion , fe avia de quedar en pie la duda. Fuera 
defercofa intolerable, en materia de tanta 
importancia, el governarfe a ciegas puramen- 
te praótico el Taííador , con necia confianca 
en lo que preferibe la Tabla ; y fi efta fe erró, 
qué refujtana? Y de vnas en otras manos, 

qué 



q«c novedades , que impf efsíones pudiera pa- 
decer , con grave detrimento del verdadero 

juizio? 

Efta meditación, exercitada en la profef- 
fion de Fabricante en Oro , y ocupación de 
TaíTador de Joyas , me hizo aplicar con par- 
ticular eftudio á el conocimiento de las Pie- 
dras preciofas , a rebolver por todos lados las 
Tablas , a investigarles fu fundamento , y ra- 
zón, hafta que finalmente la mifma atención, 
practicada con efmero., y defvelos , en el cur- 
io de algunos años, hallándome afsimifmo 
con algunos medianos principios de la Geo- 
metría , y Arithmetica , medefeubrió , fegun 
mi corto juizio , aquello que bufeaban mis 
defeos. No ignoraba, que algunos de nuef- 
tros Efpañoles , y entre ellos el inílgne Enfa-; 
y ador de Plata, y Oro, Juan de Arfe,efcribie- 
ron fobre el valor de las Piedras, mas tan en 
ayunas , y tan por encima , que no le confe- 
guirá con lo que dexaron eícrito, el principa- 
lífsimo fin de vna cofa tan importante, como 
reconocerá qualquicra, que cotejare lo que 
comprehende eíle pequeño libro , con lo que 
ellos fojamente dijeron \ 6 por mejor expref- 
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far el concepto, que he formado de fus eferi- 
tos, con lo que vnicamente apuntaron. 

Defeando, pues, ocurrir á efte daño tan 
publico , y no menos perfuadido de perfonas 
zelofas de él , me refolvi a formar eíle Trata- 
dico,por fatisfacer a ynos,y otro. Eítoy cier- 
to contendrá muchos defeceos , mas los liara 
menos graves el judo motivo de la obra,y fec 
el primero, que rompe vna tierra afpera,y di- 
fícil, fin mas guia, que el de la corta luz de mi 
pobre difeurfo. No pretendo afectar inge-» 
nio, que me falta en ella , fino concurrir con 
el tenuetalcnto , que medió Dios, á el bien 
publico, a que citamos todos obligados; y 
afsi, ni las noticias que embuelve , ni eleftilo, 
correfpondcran a el guíto de los Lectores.. 
Conñeííb,que efte es muy lIano,y fin lima al- 
guna; pero como mi fin vnico es,, que me en- 
tiendan los que quifieren aprovecharfe de fu 
eferitura , cuide poco de la elegancia en el ra- 
zonar, y folamente atendí á la claridad de lo 
que pretendo explicar ; pues aunque no eítoy 
exercirado en eferibir, con lo quai fe adquiere 
habito del buen hablar , con propias locucio- 
nes, claufulas, medidas, ecc, toda via fe pudie- 
ra 



ti a ver pulido mas el eítiío;pef ó mi intento fe 
dirige a el provecho ageno ,ya ninguna glo- 
ria propia, y aquel fe confeguira mejor con el 
que lleva efte libro, que no fe eferibe para Re- 
tóricos , ni Gramáticos , íino para hombres, 
que por lo regular , no profeíTan mas letras, 
que las neceílarias á fu exercicio,y ocupación. 

Pareciome,para que lleve masorden,divi- 
dirlo en ocho Iibros,dando á elDiamante,co- 
mo primera Piedra , en la eftimacion los dos 
primeros: el tercero trata de los Rubíes: de las 
Efmeraldas el quarto: el quinto, fexto,y fep- 
timo, de ios Zafiros , Topacios , Chrifolitas, 
Amatiftas, Eípinelas, Jacintos, Aguafmarinas, 
Turqucfas,y Perlas; y el o¿tavO,vn compen- 
dio hiítorial de todas eilas.Dilatofe mas la plu- 
ma en el primero , y fegundo libro , por mu- 
chas caufas: por la mayor nobIeza,y excelen- 
cia de los Diamantes, que aun pequeños, fon 
apreciables j porque fe tratan á cerca de ellos 
cofas muy curioías, y nada vulgares, vtiles, y 
provechofos , moftrandofe reglas ciertas para 
la averiguación de las faltas , que tubieren 
qualefquiera Diamantes Fondos quadrados, 
ó prolongados, baxos de Vifeles , ó Pabello- 
nes, 



nes, en el grado que fe fueren , fabiendo la al- 
tura, que debe medir, para que fea perfecta fu 
labor : las calidades de ellas , y como podrán 
medirfe geométricamente : modo de formar 
los inftrumentos, para fu medida orgánica; y 
finalmente noticias , que no ferán defapaci- 
bles á el Lector , y ferán de grande vtilidad a 
los TaíTador es.Diófele el titulo á efte Tratado 
de Litho-fi ática , para exprimir en vna voz to- 
do fu aííumpto , porque fe compone de las 
dos dicciones Litbos , que en Griego fignifica 
lo mifmo que Piedra , y fiatka , llamada afsi 
por losMathematicos,á facultad, que trata 
de la menfura del pefo , y gravedad de los 
cuerpos , fiendo eñe el argumento principal 
de efta obra , para por él darles el cierto valor 
a las Piedras preciofas. A la qual,fi fe le halla- 
re algo bueno , atribuyafe á Dios nueílro Se* 
ñor, á quien fblamente fe debe toda gloria. 
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Ntre todas las Piedras preciofas dieron 
los Antiguos el primer lugar , en íii 
eftimacion , a el Diamante , por lo 
claro , reblandeciente , y chriftalino. 
Nacen Diamantes en la India Orien- 
tal , en los Reynos de Mon^ul , Moa- 
bar , y en otras partes, Plinio en el 
libro 37- de la Hiftoria Natural , Ca- 
pitulo 4. divide a el Diamante en feis efpecies diverfas,fegun 
ladiveríidad de partes donde nacen , atribuyendo a vnos 
mas dureza , y gravedad , que a otros. En realidad , no ay 
mas que vna efpecie de Diamantes , por fer en todos igual la 
dureza , y gravedad. Es verdad , que entre los Lapidarios, 
es común fentir , que los Diamantes ,que llaman de Natura, 
fon m?is duros , que los que no lo fon , afsi por la dificultad, 
que tienen , como por el mas tiempo que gaftan para hallar 
d camino de íii pulimento* Efta direrencia proviene , de 
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que la natura en el Diamante , es a manera de vn nudo en 
vna tabla , que no dexa correr a el inftrumento , y afsi ni ali- 
íarla con tanta facilidad j pero efto no procede de fer mayor 
íii dureza : porque íi lo fuera , no le cortara el Diamante, 
que no es de natura , con la mifma facilidad , que los que lo 
íbn : lo qual conftafer falfo, por cortarfe vnos á otros. 

Es , pues , en el Diamante la dureza , en fumo grado, 
propiedad tan fuya , que por ella fe diferencia , no folo de 
todas las efpecies , que en íii genero fe comprehenden , mas 
de todas las que en la diverfidad de géneros , fegun nueftra 
experiencia , produce la naturaleza. Por ella es el Diaman- 
te Diamante ; y por no conocerfe en él propiedad mas effen- 
cial , que determine íii efpecie , fe dize , que es eflenciafuya, 
la qual íi lefaltaífe , perdiera el ser charaíieriftico que tiene 
Por efto puede deícribiríe afti : Diamante es vna Piedra na- 
tural diaphana, que en fu dureza excede a todo lo conocido. 

Dizeíe Diamante de fu voz Griega , que fignifica , no- 
f domable , 6 fuerza indómita. Los Latinos le llamaron Ada- 
mam : los Franceíes Diamant : en Italia , y Efpaña Diamante: 
los Arabes, y Mauritanos Almos: los Indios Fraa. 

Su color naturales , carecer de él , porque la perfección 
ele fus aguas confifte en fer chriftalino. No fe duda,que fnu- 
chos tocan on varios colores , pero efto es defe¿k> contra la 
perfección, y por tal fe caftiga en fu aprecio. 

En quanto a fus propiedades , calidades , y virtudes, 
los mas que eícriben de las Piedras , íiguen a Plinio. Efte en 
el lugar citado dize, que el Diamante vence a el fuego, y 
"que noíe calienta. Theoñlafto Simmocata da la razón , y 
dize {fer incombuftible , por la eftrechéz de fus poros, que 
lo íbn tanto , que el fuego no los inflama , por no poder pe- 
netrarlos. Algunos Autores quieren dezir, que el golpe del 
martillo no le quiebra , fino que le echen en la fangre calien- 
te de la cabra: efto es fabuloío. Como aísienten los mas Phi- 
Íofofos,eíFo proviene de la fequedad,y quanto es mas fu du- 
re- 
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reza, fe haze mas quebradizo, y aísi que con los golpes falte, 
Lo miímo fucede en qualquier genero de otras efpecies, 
que quanto fon mas fuertes , tanto fon mas quebradizas, co- 
mo el azero , que lo es mas que el hierro , aunque es mas du- 
ro. En las maderas, las mas fuertes fe quiebran, y faltan coa 
mas facilidad. 

La dureza , y fortaleza del Diamante, íe conoce, en que 
no ay cofa que le roce , feríale , ni corte , y él lo corta todo* 
De fuerte, que ÍIDios hubiera criado folo vn Diamante, 
fegun lo que fe experimenta , fe quedara por labrar , porque 
íe labran vno con otro. El modo de labrarfe traenlo diver-, 
ios Autores ; pero por no fer de mi intento , omito el refe- 
rirlo. Solo diré , que fe labran en diverías formas , íegun 
vienen de íu nacimiento : vnos fon claros : otros amarillos , a 
manera de Topacios : otros azules, al modo de Zafiros: otros 
verdes. Otros ay íemejantes á los eípejos de azero , y eftos, 
fin controveríia,íbn los mejores. 

CAPITULO II. 

PERFECCION ARTIFICIAL 
del Diamante. 

LLamo perfección Artificial , laque íe le da a el Dia- 
mante al tiempo del labrarle , fundada en el buen 
gufto , y experiencias repetidas. Para entender efto, 
veafe la Figura primera , en la qual fea la linea A B. el lado, 
que en Diamante llaman Rondiz , por íer vna de las lineas, 
que cierran fu Baile , que es el govierno para medir, tales 
Piedras. Dividafe en dos partes iguales en el punto E. Sa- 
quefe por efte punto la BC. producida por ambas partes, 
que corte a la AB en ángulos reatos. Defde la A.faquefela 
AF,que corte a UBC en F. De fuerte, que el angula, 

A z FAB, 
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FAB v fea de cínquenta grados. Tirefe laFB ,ytomeíe íá 
EG en la ED , igual a laEF. Saquenfe las lineas AG. BG. y 
quedara la Figura delRhombo AFBG,que es laproiec- 
cion del Odahedro , de que fe forma la labor del Dia- 
mante. 

Dixe , que el ángulo FAB fea de cinquenta grados; 
La razón es : Los Lapidarios Antiguos le formaban de qua- 
renta y cinco grados ; pero reconociendo con el tiempo la 
flaqueza de fu labor , el poco brío, y fuerza de fus luzes, 
que de ella procedia , los Modernos , de mas de cien años á 
cfta parte, acoílumbran formarle de cinquenta grados. 

Para hallar la grandeza de los lados , dividaíe la AE en 
ocho partes iguales defde E , y por los Números i . y 4. fa- 
quenfe las lineas ocultas 4. H. y 1 . K. paralelas a la DC. cor- 
tando 4. H. á la AF en H. y la 1 . K. a la AG. en K. Saquen- 
fe por H. la HY , y laKL , paralelas a la AB ; de fuerte , que 
la HY corte a la BF en Y , y la KL. a la BG en L. La Figu- 
ra comprehendida de las lineas AH. HY. YB. BL. LK; 
KA. es la que fe cauía del Diamante Fondo quadrado yperfec-, 
iamente labrado. 

En efte fe coníideran varias lineas > y partes , cuyos 
nombres fon los ííguientes. 

AB, lado del Diamante, ó íu rondiz. 

GF, Altura, 6 Grueífo del O&ahedro. 

EF, 6 FG, íu mitad. 

AF, vno de los quatro lados del RJtiomboj 
AH, ó HF, fu mitad. 
HY,laMefa. 
HA, y BY, losBiíTeles. 
AK, y BL, los Pabellones. 
EM, ó MF, grueflb de los BiíTeles. 
AK, parte de la AG, que pertenece a los Pabellones, 
KG } parte, que fe ¿orta del ángulo , para darle la Cui 
'tetilla. 
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KL, lado de la Cuhtilla. 

EN, grueííb de los Pabellones. 

NG, grueflb de la punta, que fe corta. 
Con que para fer labrado con toda perfección , fe lia de la*- 
brar de fuerte , que fu Area feaquadrada , los quatro ángu- 
los recios , y las quatro lineas iguales. Dividido el Pabelkri 
cié calidad , que dividida cada linea en quatro partes , tenga 
el B/^/vnaquarta parte de ellas, y la íuperíicie de enme- 
dio dos quartas partes , que es la mitad de toda h Area. Por 
el lado, a la parte de abaxo,qite es el Fondo, íe va reco- 
giendo fus Fazetas , hafta que queda vna fuperficie plana 
pequeña, que tenga cada lado vnao¿í:ava parte de toda la 
Area del Diamante. Labrado en efta conformidad , íe lla- 
ma Diamante Fondo perftSlo. Sobre efta ííipoíicion fe die- 
ron los valores de perfecto , con la calidad , que tenga las 
eíquinas muy aguáis , cabales , el color de azero azicalado, 
muy limpio , y tranfparente , y que pefe lomifmo que midej 
porque la labor de Fondo es la mas natural ííiya, y que ofteiv 
ta fu mayor hermoíiira , y afsi fe le da mayor eftimacion, 
porque d i ella procede la que fe da a los demás Diamantes, 
íe ha de notar , que íiempre que en el valor de los Diaman- 
tes Fondos hubiere alteración , la ha de aver en los demas^ 
proporcionándola a los precios que le correfpondan. 

Los Diamantes Fondos prolongados guardan en íu la- 
bor las proporciones dichas en el quadrado , reípedto de íu 
lado menor, como íi fueífe quadrado, cuyo lado fueííe 
igual al lado menor ; y íe advierte , que eftos Diamantes 
Fondos prolongados , íiendo iguales en Area a otros qua- 
drados , no lo feran en el peíb , porque a el refpedo , que fe 
van apartando del quadrado la proporción de fus 
■ lados > va fa cuerpo baxando de gro- 
zeza, y peíb. 
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CAPÍTULO III. 

INSTRUMENTOS NECESS ARIOS 
para medir , y pefar los Dia- 
mantes. 

EL primer inftrumento , de que todos los TaíTadores 
deben tener compreheníion , es vn Peíb muy futií 
f ¿tEnfaye. (como fe vé en la Figura fegunda) Las 
Pefas , que le íirven , fon ciertas partes , que fe llaman Qui- 
lates , y Granos , &c. los quales vienen iguales en fu Peíb á 
los Quilates > &c. de la Tablilla , que defpues fe explicará; 
porque vn Diamante Fondo, que fea períe&o en fu labra- 
do , midiendo quatro Granos , 6 vn Quilate , v. g. ha de pe- 
far lo milmo que mide* Sirve también eñe Peíb para las 
Perlas. Para entenderle , y que fus Pefas no fe coníiindan 
con las Pefas , y Quilates del Oro ,ü d£ la Plata, íe ha de 
notar lo íiguiente. 

El Marco Veneciano , que es el que feguímros , fe divi- 
dió en ocho Onps. Para el Oro íe dividieron las ocho On- 
£as en Carelianos : los Cajiellanos en Tomines , y los Tomines 
en Granos. De íuerte , que vino a tener el Marco de las Pe- 
ías del Oro , quatro mil y ochocientos Granos. El Marco de 
las Peías de Plata fe dividió en Onpas , Ochavas , Tomines , y 
Granos : con que viene en fu diviíion á tener efte Marco 
quatro mil feiícientos y ocho Granos* Con que es claro, 
que los Granos , que tiene el Oro ,fon menores que los de 
la Plata \ pero pueftos los quatro mil y ochocientos Granos 
del Oro en vna Balanza de efte Pefo , y los quatro mil feif 
cientos y ocho de Plata en la otra , lo mifmo pefaran vnos 
que otros. Veafe a Juan de Arfe en fu Arte de Eníayar ; y 
no fe entienda , que en diziendo Granos, fon los mifmos los 
ynos que los otros* 

Avien- 
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Aviendofe , pues , dividido el Marco en ocho Oh^as, 
cadaQn^a fe dividió en ciento y quarenta Quilates , para 
nueílro Pefo , y de aquí fe hizo vnaPefa de íefenta y qua- 
tro Quilates. De la mitad , otra de treinta y dos y de efta, 
otras de diez y feis , de ocho , de quatro , de tres , de dos , y 
de vn Quilate. Efte íe dividió en dos partes iguales , y a ca- 
da vna íe dio nombre de Medio Quilate. Dividido eñe en 
dos partes iguales , á cada vna fe llamó Grano : con que á 
vn Quilate vienen quatro Granos ; y a la Onca quinientos y 
íefenta Granos ; y a el Marco quatro mil quatrocientos y 
ochenta Granos. Por donde fe conoce, íer nazftros Granos 
mayores que los del Oro , en trecientos y veinte Granos y y 
que los Granos de la Plata en ciento y veinte y ocho ; pero 
puertos nueftros quatro mil quatrocientos y ochenta Gra- 
nos en vna Balanza , íeran iguales á los vnos , é iguales á los 
otros , puertos en otra. Deípues fe dividió el Grano en vnas 
Peíitas muy pequeñas de medio Grano , que es vn oítavo de 
Quilate , y en vn quarto de Grano :y en vn o¿tavo de Grano: 
y vn 1 6 abo de Grano, que correfpondieron á vn 1 6 abo de 
Quilate , vn 3 2. y vn 64 abo de Quilate. 

Con eftas Peías fe conoce , íi vn Diamante es perfe¿ío y 
en peíar lo mifmo que mide , como fe dirá adelante 5 por- 
que íi es Fondo , y le traen íin engaitar , íi mide 1 o. Granos, 
ha de pefar lo mifmo en el Pefo : íi es Rofa , que mida io* 
Granos , ha de pefar ocho Granos ; y íi es Tabla delgado , mi-i 
diendo los dichos í o. Granos , ha de pefar 2. quintos menos 
que el Fondo 5 efto es, 6. Granos. Erta es la correfpondencia, 
que tienen entre si el Pefo y y {¿Tablilla. De fuerte, que el 
Pefo íirve para los que tratan en efte genero con Pedrería 
en pelo ; yhTablilla para la medida, por razón de venir las 
mas vezes engaitadas las Piedras en joyas : en lo qual entra 
el conocimiento del TafTador, para advertir, íi es falta de 
pefo con la medida, para el caftigo. 

El fegundo inftrumento , de que vfan , y fe valen los 

Ta£ 
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Taífadores , es vna Tablilla , ( como la Figura tercera) par 
donde fe miden las Piedras ; porque defpues de medir con 
yn compás muy fútil lo ancho , y el largo de vna Piedra , fin 
moverle , ni alterarle , fe ííentan las puntas en dicha Tablilla, 
y por ella hallan los Granos , ó Quilates de la tal Piedra. Para 
averia de formar , ó por íi fe ofrece vna Piedra tan grande» 
que río alcancen los 1 28. Quilates , que es donde llegan las 
que tienen los Talladores , fe explicara íix formación defde 
el principio. 

Tomefe vna Pantómetra , la mas bien hecha que pueda 
fer. Defpues tengaíe conocida la medida del Grado, ó Quila- 
te mas acertada , que fe aya feguido en todos los tiempos 
antiguos. Examinado vna vez el Quilate , fe pondrá en la 
Pantómetra , en el primer punto de la linea de los Solidos, 
furriamente ajuftado : porque en no eílando efto muy exac- 
to , ira todo lo demás errado. Deíde alli cada punto íube 
vn Quilate yhx^i-x llegar a40. Por no confundir hTablilla 
con muchas rayas , en llegando a 8. Quilates , fube de 2. en 
2. hafta 20. Quilates ; y defde 20. de 4. en 4. &c. De fuerte, 
que como ya fe tienen conocidos Quilates , fe tomara la dik 
tiricia de los dos Quilates^ abriendo {¿Pantómetra fe ajuftara 
a el primer punto , y el 20. quedara hecho 40. fubiendo ca- 
da punto a 2. hafta llegar otra vez al 40. que es 80, Con efta 
proporción fe tomaran los 4. Quilates , y poniéndolos en ú 
primer punto , el 20. fera 80. fubiendo en proporción qua- 
drupla , y llegara el 40. á íer 160, Quilates. Si fe ofreciere 
mayor , íe tomaran los 8. y procederán en proporción óc- 
tupla , llegando el 40. a fer 320. En efta forma fe hallaran 
todos los Quilates , que puedan ofrcccrfc, guardando íiem r 
pre la regla de proporción. De fuerte , que llegando a 20; 
fube a 24. a 28, a 3 2. a 36. &c, hafta 56. Deaqui a 64.a 72. 
&c. hafta 1 60. De aqui a 1 76. á 192. a 208. por la razón di- 
cha de que no fe confunda la Tablilla. 

Si las Uneas de bs^/i^np concurrieren a el ángulo 

fe 
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íe alargaran ; y con el Grano conocido , 6 experimentado, 
f fe hallarán los 2. y 3. Granos. SiáGrano fuere el Conocido* 
y no el Quilate , es menefter gran conocimiento , para acó-: 
modar el Grano de fuerte , que venga á quedar el Quilate 
ajuílado ; porque en realidad , efte es el régimen de todo: 
Por eílo no ferá cofa fuera de razón, que quando fe hubiere 
de hazer vna Tablilla , fe recojan las que hubiere en particu- 
lar, y por las quales fe goviernan los Talladores, y que fue& 
fen iguales , pues en efto puede aver mucha difonancia. 

Pero porque tal vez puede ofreceríe alargar la Tablilla} 
por venir vna Piedra como Efmeralda , Zafiro , ó Topacio^ 
tangrande,queno alcancen fus Quilates , daré el modo, 
con que fe puede confeguir efto , fin tener que bufear Pan-, 
tometra , alargándola todo lo que fe quiíiere , en fuerza de 
la mifma Tablilla. Tomefe de las Tablillas de los TaíTadores? 
la diftancia de los 64. Quilates , que es laque en todas viene 
mas fixa. Divídale efta en 1 6. partes iguales con toda exac- 
ción, (como fe vé en la Figura quarta) En eftas diviíiones fe 
hallarán los Quilates ciertos. Si tomada la diftancia de vn 
Diamante con vn compás delicado , le correíponde la di£ 
tanda de vno á 2. los Granos fon 4. que es el Quociente que 
proviene, partiendo íii Cubo por 1 6. Quando le correíponw 
diere la diftancia de vnohafta 6.1osG;wfc?¿ fon 108. Quo*. 
dente del Cubo de 1 2. que fon las partes íexagefimaíquar-: 
tas comprehendidas , partiendo por 16. Con que es claro, 
quelos Gr¿*;z0j fon como los Cubos de las partes fexagefU 
masfextas , contenidas en cada diftancia , que correíponde 
a cada Diamante , partidos por 1 6. Solo con efte artificio fe 
coníigue todo el intento , como fe verá en los Exemplos,; 
que fe propondrán. 

Si acafo la medida de la Piedra cayere en los interme-? 
dios de las diviíiones , fe coníiderará cada diviíion fubdivi-: 
didaenquatro partes iguales , y las 1 6. primeras ferán las 
Principales , y las Intermedias , como yn quarto 7 medio y 
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tres quartos. Si la diftancia correfponde a las ocho diviíio- 
nes , y vna partecita mas , fon ocho y vn quarto. Si en las 
dos partecitas , es ocho y medio. Si en las tres , ocho y tres 
quartos. Para defmenuzarlo mas , íi cae la punta del Com- 
pás en eftos intermedios , como puede ííiceder , fe confíde- 
rarán , el primero , vn o¿tavo : el intermedio fegundo , vn 
tercio : el tercero , dos tercios : y el quarto , flete odavos; 
y efte numero , qualquiera que fea , fe cubica , y fu produc- 
to , partido por 1 6. da los Granos , que tiene la dicha diñan- 
cia. Para eílo vna de las diez y íeis partes de la Tablilla íe 
divide en ocho partes iguales , y las demás intermedias fe 
confideran para no confundirla demafiado. 

Entendido el modo de efta formación , fi fe pregunta, 
adonde correfponden en eña linea los diez Quilates ? Se ref- 
ponde,que fe haúnGranos los Quilates y y el numero de 
ellos íe multiplicara por 1 6. del qual fe íacará la raíz cubica, 
yeífaíeran las diviíiones donde correfponde caer los diez 
Quilates. En el cafo propuefto , es a las ocho divifiones , y 
dos tercios por el quebrado , que viene a la raíz , que es 
J 28. y 2 1 7. abos 5 que vale mas que medio,y caíi igual a los 
dos tercios. 

CAPITULO IV. 

EXEMPLOS , QUE C O NFIR MA N 
lo que fe acaba de dezir. 

LO primero. Si a vna linea recia , que mida 27. Quila- 
tes , íe le añade fu mitad , qué Quilates medirá la To- 
da , fin valeríe de {¿Tablilla? Refpondo , á los 27. 
Quilates le correfponden doze diviíiones : (fegun lo dicho) 
fu mitad fon feis , que juntas hazen 18. Cubiquefe efte nu- 
mero , y partafe el produíto por 1 6. y proviene á el Qyp- 
ciente 36.4. Granos y medio , que fon ( Figura quinta ) 91. 

QuU 
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Quilates , y vn o&avo , que es lo que mide toda la linea. La 
prueba es , tomefe la mitad de toda linea , que es nueve di- 
viíiones. Cubiquefe el nueve, y partafe por 16. elQuo- 
cíente onze Quilates, y 2,5. 64. Multipliquefe por ocho, por 
fer la mitad de la linea, cuyo produjo es 9 1 . y vn oítavo. 

Lo fegundo. Dada vna linea reíta , que mida 64. Quilates, 
fe pregunta , qué Quilates medirá la Toda , íi fe le añade fu 
quarta parte l La linea del 64. la tenemos dividida en 1 6. 
partes iguales, como fe fupone. Su quarta parte es 4. que 
fumados con 1 6. ion 20. Cubiquefe efte numero, y partafe 
por 1 6. Los 500. que vienen fon Granos , que tiene toda la 
linea. {Figura fexta) Y afsi digo, que añadida fu quarta par- 
te á la línea de 64. Quilates , mide la Toda 125. Quilates. 
La prueba fe haze como en elcaíb antecedente. En eftofe 
conoce la facilidad , con que fe puede alargar dicha linea de 
la T Milla todo quanto fe quiíiere , y conocer ííis Quilates f 
como fe ha vifto. 

Lo tercero. Se pregunta , como por efte modo de for- 
mar la Tablilla fe hallara el Grano , los dos Granos , y tres 
Granos ? Refpondo , que el Grano fe multiplicará por 1 6. y 
que de efle producto fe facará la raíz cubica ; y lo que vie- 
ne por raíz , fon las diviíiones donde correíponde caer el 
Grano , que es á las dos y cerca de medio , por el quebrado, 
que viene á la raíz , que fon 8. y 1 chavos. Lo mifmo fe hará 
con los dos Granos , y con los tres Granos , por regla general 
para todo. (Figura feptima) 

Lo quarto. Dada vna linea AB , que no fe fabe lo qué 
mide , pero fe fabe , que fu tercia parte mide ocho Quilates, 
fe pregunta , qué medirá la Toda ? Reípondo , veafe á qué 
diviíiones caen los ocho Quilates , que en el cafo prefente es 
á las ocho diviíiones. Tomenfe tres vezes,cl 24. cubiquefe, 
y el produíto partafe por 16. El Quociente , que es 864. 
Granos , es lo que mide toda la linea. Digo , pues , que la 
linea AB (Figura o ¿lava) mide zi 6. Quilate s t 



i% LIBRO PRIMERO. 

Lo quinto. Suponefe , que traxeron a medir vn Dia- 
mante quadrado prolongado , ó quadrilongo , que por vn 
lado de fu Rondís media ocho diviíiones y media , y por el 
otro íietediviíiones,preguntare,quantos Granos tiene de 
Area ? Aunque en el Libro íiguiente fe trata del modo de 
medir eftas piedras > no obftante porque mi intento es dar 
luz , y camino , para que no aya las diferencias , que fuele 
aver en las medidas de vnos TaíTadores a otros ,digo ,que 
íe refpondera aísi a la pregunta. Cubiquefe el ocho y me?, 
dio , y partiendo el Cubo por i6.elQuocknte ^.Granos, 
y 59. nS. abos , fe refervará. Deípues fe haze lo mifmo 
con las fíete diviíiones. El produíto 2 1 . y 7.. 1 ó.abos, muí- 
tipüquefe por los 38, y 9* 1 z8. abos. De eñe produdto fa- 
queíe la raiz quadra > y el Quociente 28. Granos , y dos ter- 
cios Fuertes de Grano y ferá lo que dicho Diamante tiene de 
Area. {Figura nueve): 

Vltimamente , íe notara lo primero , que para eí Taifa- 1 
ldor r que fuere buen Arithmetico , no ay modo mas fácil 
que efte; porque teniendo dividida la linea en 16. partes 
iguales , hallará todas las medidas ciertas , que puedan ofre- 
ceríe. El íalir en efte methodo Quebrados , y no en el que íe 
formó por la Pantómetra , no es no eftár bien hecha la vna, 
y la otra , fino porque la vna íe empezó de los puntos de 
dicha Pantómetra y y por la razón oíiupla dieron aquellos 
Quilates jujios y pero efte otro modo es mas apurado , y 
real. 

Notaráfe lo fegundo , quepara quitar el embarazo dé 
cubicar cada numero de por si , fe formó vna Tabla , que es 
la vna de las dos , que fe íiguen , empezando deíde quatro 
diviíiones hafta 11. y 7.o¿íavos. Y aunque pocas vezes 
vendrán Diamantes mayores , en cafo que fuceda , íe for- 
marán por el mifmo methodo las que fueren menefter. De 
fuerte , que como vá fubiendo por fus Grados , íé irán cubi- 
cando , v. g. de 4. y vn ockvo ¿ de 4. y vn quarto } de 4. y 

ya 
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vn tercio , de 4. y medio , de 4. y dos tercios , de 4. y tres 
quartos , y de 4. y íiete oftavos , que es lo mas que puede 
defm enuzarfe cada diviíion • Cada numero de eílos fe cubi- 
ca. Defpues el Cubo fe parte por 16. y fe halla fuQuo- 
ciente a los lados en la Tabla. Lo mifmo fe haze con el 5 . 6; 
&c. La 17 7 y la B , que acompañan á los números , fignifi- 
can , la 17, Fuerte , y la E , Feble, por eílar reducidos los que- 
brados á el mas próximo ; porque las raizes fiielen íer irra- 
cionales \ v. g. Ofrecefe medir vn Diamante , que por vn 
lado cayga la abertura del compás en las diez diviíiones , y 
tres quartos. En el común concurfo de los diez , y de los 
tres quartos , fe halla en h. Tablar 77 .Granos ,y dos tercios 
Febles. Buelvo a el ancho del Diamante , y le correíponde 
íeis diviíiones y media. Miro , quh Granos tocan en ía Ta- 
bla , y en el común eoncuríb de los íeis , y del medio, hallo 
1 7. y vn fexto Febles. Multipíiqueíe el 77. y dos tercios por 
17. y vn íexto. De fu produjo faqueíe la raíz quadra , y 
lo que viniere , es la medida del Diamante propuefto , hafía 
el vkimo ápice. Lo mifmo fe executa en los demás caíos, 
que fe ofrecieren.. 

Notarafe lo tercero , que para no embarazarte tampo- 
co en la extracción de h raíz quadra , efta formada la íe- 
gundaTktodefderaizde4. haftaraiz de 9604. Eftas fon 
las raizes , que fe han hallado en los libros antiguos de los 
Tajadores , por las qualesfe goviernan. Su formación no 
es difícil , y pueden profeguiríe quanto fe quiíiere. Sabeíe, 
qué numero quadrado es el produjo de vn numero dado,, 
multiplicado por si mifmo , y que la raíz quadra de elle 
quadrado es el numero dado , que íe multiplicó por si mif- 
mo : v, g. que el dos multiplicado por si mifmo , produce el 
quadrado 4. y que la raíz quadra de 4. es el 2. En la mi£ 
ma conformidad , pues ,que íiibe el aumento de los Día- 
maníes de dos Granos , de dos y vn quartc Granos , de des y 
y vn tercio Granos , de dos y medio C ranos , de dos y dos 

ter- 
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tercios Granos , de dos y tres quartos Granos , de tres Granos y 
&c. fe multiplicaron eftos números por si mifmos , con que 
fe hallaron fus quadrados , y a fus lados fus raizes. Multi- 
pliquefe dos y vn tercio por si mifmo. Sumeíé lo primero, 
el dos con eltercio,y la fuma fíete tercios fe quadró: el qua- 
drado quarenta y nueve novenos fe partió el numerador por 
el denominador , y el Quociente cinco y quatro novenos es 
íii quadrado , y afsi en todos los otros. 
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CAPITULO V. 

VALOR ANTIGUO, Y MODERNO 
de los Diamantes labrados. 

Dieron los Antiguos a el Diamante de vn Quilate Fon- 
do PerfeBo , el precio de cinquenta ducados de es- 
timación , y de tiempo immemorial permaneció 
en toda la Europa eñe precio. Por eíTo , para hallar el va- 
lor en los Diamantes mayores , y menores , quadraban el 
numero de fu medida , y multiplicaban por «50. ducados, 
fífe hazia la quenta por Quilates ; pero fi porGnrno ? por 
tres ducados y vn o£tavo , por vna 1 6, parte del valor , que 
fe le dio a el Quilate , y aísi fe hallaba el valor del Diamante, 
Eñe modo es el que oy feobferva. Solo ay de diferencia, 
en que los Diamantes de moderada grandeza , por el gran- 
de vfo , que de ellos ha ávido , afsien Efpaha Francia , Ita- 
lia, como en otras Naciones , de mas de ciento y veinte años 
a efta parte , ha crecido fu eftimacion , a valer por 80. du- 
cados el Quilate , precio en que permanece hafta el de cinco 
Quilates. Pero porque en los Diamantes mayores íube mu- 
cho el numero de fu quadrado ,fué preciíb moder?wrlo , ba- 
Xando defde los cipco Quilates , en cada Quilate de dos en 
dos ducados , como íe explica adelante, hafta que queda por 
los 50. ducados , que es el valor , que fe le dio en íii princi- 
pio, y efte viene a correfponder a el Diamante de veinte 
Quilates. 

Efta moderación en los Diamantes mayores , íe debe 
hazer íiempre que el precio que íe le diere a el de vn Quilate 
excediere a el de los 50. ducados , proporcionándolo a fu 
excedo. Alas íi con el tiempo bolvicffe a el , ó a precio me- 
nor ♦ no avría que moderar ? y fu quenta fe haría , aprecian- 
do- 
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dolé por el valor que fe le diere a el Diamante de vn Quila- 
te , Tiendo Fondo. Entre eftos Fondos ay vna efpe.de de Dia- 
mantes brillantes , que es labor moderna , que no es otra 
cofa , que vn Diamante Fondo , que fe labró en forma de 
Rofa , quebrándole las efquinas , afsi de fu Pabellón , como 
de fu Fondo , reduciéndole á Fazetas muy pequeñas , a pro- 
porción , que por el Fondo fuele rematar en punta , y el Pa- 
bellón en vna fuperficie muy pequeña plana. De fuerte , que 
la hermofura del labrado le da tales luzes , fegun lo cente- 
lleante de ella, que parece vna Eftrella. 

A efta fe le podía dar algún valor mas que a t\Fordo\ 
pero aviendo apurado la razón , hallo , que eftos Diaman- 
tes pefan menos que miden : porque para labrarlos , per- 
dieron aquella carne , que tenia el Fondo , quebrándole las 
efquinas ; y el valor que fe dio a el Fondo , fue por la perfec- 
ción de venir el Pe/o con la Medida. Y afsi es bien advertir, 
que aquello que difminuye , pierde de valor la tal Piedra 
brillante, por el menos Pe/o. TaíTandola por perfefta , co- 
mo Fondo , íe le aumenta por la . hermofura , que le dio el 
labrado, lo que perdió de Pe/o. 

A eftos íe ííguen los Diamantes Rofas , los quales baxan 
vn quinto del valor de los Fondos \ v.g. Si vn Diamante Fon- 
do vale 300. ducados , otro Rofa , de la miíma Medida , val- 
drá 140. Y íiendo perfe&o el Rofa , ha de pefar vn quinto 
menos que lo que mida ; y afsi , íi mide cinco Granos , pe- 
fara quatro; Efta es la razón de darle de valor aquel quinto 
menos que el Fondo. 

A cfte íe íigue el Diamante T Ma , ó delgado , que vale 
dos quintos menos que el Fondo ; v. g. Si el Fondo vale 300. 
vno Tabla , de h mifma Medida , vale 1 80. ducados ; y íien- 
do Perfeflo el T ubi a , ha de pifar dos quintos menos que 
lo c^ue mide ; ^ afsi , íi mide vn Diamante T %bla cinco Gra- 
nos y ha de pefar tres. Efta es la razón de valer, afsi en valor, 
como ea Multiplicador 7 dos quintos menos que el Fondo. 

Ci Ref- 
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Reípe¿to de efta regla, en formando vna Tabla de 
Multiplicadores de los Diamantes Fondos , y de fus valores 
podía fervir de régimen para las demás , y omitir fu explica- 
ción ; pues baxando vn quinto , aísi para la Tabla del Mul- 
tiplicador , como para la del valor , queda hecha la Tabla 
de los Diamantes Rofas i y baxáhdo en la miíma conformi- 
dad dos quintos , queda formada la de los Diamantes T ti- 
bias. Pero porque efto fuera mucho engorro para cada Ta£ 
fa , fe pondrán a fu tiempo >como fe han hallado en las Ta* 
bias antiguas , aunque mas abreviadas en lo concifo de los 
números , pues van pueftas a el modo de la Tabla Pythago-j 
rica» 

CAPITULO VI. 

DE LOS DIAMANTES BRUTOS, 
y cofios de fu labor. 

LOs Diamantes por labrar , que llaman Brutos > los di- 
ferencian de ordinario, respectivamente a la forma, 
ó figura con que nacen , de tres fuertes , que fon; 
Puntas Naifes , Lafcas Tendidos , Rebolludos. Llaman Puntas 
Naifes a aquellos , que en fu figura natural imitan a la del 
O&ahedro. A eftos de ordinario les dan labor de Fondos. 
Llaman Lafcas tendidos , a los que fe hallan en forma de 
Chapas. De eftos fe labran los Diamantes delgados. Lla- 
man Rebolludos a los que nacen informes , a manera de chi- 
nas. De eftos fé labran los Jaquelados, y a vezes Fondos, con- 
forme fe acomoda fu figura ,a mayor vtil y y menor perdi- 
da de íu valor. 

Valoreanlos en la India por Peíb de Manjelines ; pero en 
Efpaña,y toda la Europa , por Quilates Venecianos. La di- 
ferencia entre los Manjelines ,y Quilates, es , que treinta Man- 
jelines igualan en fu gravedad a treinta y fíete Quilates : con 

que 
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que excede el Manjelin a el Quilate en algó mas que va 
quinto, y menos de vn quarto. El orden , que guardan en 
valorearlos , y los precios a que generalmente corren , pro- 
metiendo en fus géneros fer limpios , y de aguas chriítali- 
ñas, fon los ílguientes, 

A vn Diamante Bruto Punta Naife , ó Lafca tendida , de 
peíb de vn Manjelin , le dan en la India diez reales de aecho 
de valor. A el de Peíb de dos Manjelines , le aprecian por 
veinte reales de a ocho el Manjelin : con que íii valor es qua- 
renta reales de a ocho , y afsi en adelante van fubiendo de 
diez en diez reales de á ocho el Manjelin^ hafta llegar el Dia- 
mante Bruto a diez Manjelines , 6 doze Quilates , y vn ter- 
cio , que es lo mifmo. De ai arriba fe moderan íiis precios, 
como íe dirá adelante. 

Los Diamantes Brutos , que llaman Rebolludos , valen, 
en qualquier tamaño , vn quinto menos de lo que valen las 
Puntas Naifes y ó Lajeas de íii tamaño. Efto fe entiende, pro- 
metiendo fer limpios > y de aguas chriftalinas. Si conocida-; 
mente mueftran , aísi los vnos , como los otros , fer de co- 
lor , ó tener alguna fuciedaj 7 b qualquier otro defe&o con- 
tra íii limpieza, en tal caíb íe les modéralos precios, ref- 
pe&ivamente alo que prometieren perder ,por el defecto, 
defpues de labrados. Efto fe dexaal juizio, y buena inteü^ 
gencia del Mercader. 

EnEfp ana , y demás partes de Europa , íe les da a los 
Diamantes Brutos en íiis géneros el mifmo valor , por pefo 
de Quilates , que el que fe ha dicho valen en la India por 
peíb de Manjelines. Aquella parte de mas eftim ación , que 
pertenece a el exceílb , en que aventaja el Manjelin a el Qui- 
late , es la que íe le debe a íiis empleos , portes , y riefgos, 
que tienen en traerlos de tierras tan remotas. 

El valor , que fe dio á los Diamantes Brutos^ Puntas Nai- 
fes , b Lafi as buenos , íiendo menores , que de Quilate aba- 
xo , en Efpaña , ó Manjelin en la ladia > a los quales llaman 

Dio* 
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fflamwtts de Partida , fué de a dos en Quilate , cinquenta y 
feis reales de plata : de a tres , dieron cinquenta y quatro: 
<le quatro en Quilate , quarenta y ocho : de a cinco , dieron 
quarenta y quatro : de á feis m Quilate , quarenta : y de a 
ocho en Quilate , treinta y feis : y íuhiendo de dos en dos, 
hafta diez y feis en Quilate , fe baxan quatro reales de plata 
en cada Quilate : con que quedan los diez y íeis en Quilate 
por veinte reales de plata. De ai abaxo íiempre vale el Qui- 
late veinte reales de plata , aunque fean muy pequeños los 
Diamantes , que entran e;n Quilate , con tal , que íean capa- 
zes de labor . 

De ordinario llevan por la labor de vn Diamante Bru- 
to , de pefo de vn Quilate , tres ducados : por el de dos , lle- 
van fíete ducados , que es a razón de tres ducados y medio 
el Quilate. El de tres Quiíates,cuefta por quatro : y aísi van 
fubiendo medio ducado por Quilate , tenga los Quilates que 
tubiere. De fuerte , que íi íe labraffe vn Diamante Bruto de 
pefo de quarenta Quilates , coftaria fu labor por veinte y dos 
ducados y medio él Quilate , y montaría novecientos duca- 
dos. Eftaquentaíe hará con gran facilidad. Por regla ge- 
neral de los Quifotts fe quitara vno , y del reíiduo fe íacará 
la mitad, por razón del medio ducado, que fube en cada 
Quilate. Deípues íe añaden aquellos tres ducados , que vale 
el Quilate , que quitó del todo ; v, g. de quarenta quitó vno: 
quedan treinta y nueve,cuya mitad es diez y nueve y medio: 
añade a eftos los tres,que vale el vno que fequita,y multipli- 
cando la fuma veinte y dos y medio por los quarenta Quila- 
tes que pefa, importa los novecientos ducados dichos. 

Efto fe entiende en los Diamantes de Quilate arriba: 
porque en los menores de Quilate abaxo , la quenta es á el 
contrario. Mientras mas pequeños , y mas Diamantes en- 
tran en el pefo del Quilate , fu labor es de mayor coila ; y 
aísi en los Diamantes Brutos de á diez y feis en Quilate , cuef- 
ta el Quilate feis ducados de labor , y de ai abaxo fe vh. mo ■ 
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¿erando dicho cofte hafta tres ducados > que es lo que vale 
de labor el Quilate en los Diamantes , que fon de peíb , de 
vna , y de á dos en Quilate. En los intermedios fe propor- 
ciona a fu tamaño entre los feis , y tres ducados el precio de 
fu labor, 

Noteíe , que entre los Diamantes Brutos ay vnos , que 
fe llaman Capos , y otros , que fe llaman Bordes, Los que fe 
llaman Capas , fe componen de muchas punticas de Dia- 
mantes r vnidas con partes de k Roca y donde nacen. Cor- 
taníe con ellos Diamantes muy grandes , y valen a razón de 
dos ducados el Quilate. 

. Los Diamantes Bordes llaman a aquellos , que no íe la* 
bran , por fer tan fucios , y fin luz r que montaría mas el 
cofto de fu labor r que el valor que tendrían deípues de la- 
brados • Sirven para polvo , con que fe pulen los otros Dia- 
mantes, y también para cortarlos- Su valor en los mefioresr, 
de Grano abaxo ,es y doze reales el Quilate, Los mayores* 
que íirven para cortar Diamantes grandes , valen a mas , fe- 
gun íu tamaño ; pero nunca excede fu precio de 
a dos ducados y medio por Quilate , por 
grandes que fean» 
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para tajjarlos, 

A íblidéz, opeíb de vn Diamante perfe&amen-: 
te labrado , es igual á el Cubo de la raíz qua* 
dra de fu Rondís , ó mayor baile : y aísi en efta 
íupoíicion , lo miímo es íacar la raíz quadra 
de la Baile , que facar la raíz cubica de ia íbli- 
déz de la Piedra en partes de la Regla de la Tablilla , para la 
determinación de tales valores. Sacada, pues, efta raíz 
quadra , íi defpues fe forma fu Cubo , partido efte por diez 
y íeis , eí quodente dará los Quilates de la piedra. Ccn 
que íi en la Figura diez , el lado AB , que es la linea mayor 
de fu Rondís , mide ocho Granos , y la linea BE , lado menor 
de íii mifmo Rondís , mide dos , íe multiplicaran entre su 
Defpues del producto diez y íeis fe faca la raiz quadra y que 
esquatro : y efto es folo loque en todas las piedras precio- 
fes íe llama fu 

Efto fupuefto , para medir con acierto qualquier Pie- 
dra , en qualquier Figura que tenga fu labor , fe pudiera 
confeguir , dibujando exactamente fu figura ; pero en pie- 
dras medianas , como de feis Granos, ü de dos , ü tres Quila- 
tes y eftando bien labrados , fuera demaíiada impertinencia. 

El 
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El modo que fe ha feguido , y ílguen los Taííadores de medir 
4 la Fazeta , aunque le apruebo , y fe puede feguir , juzgo* 
quenoestanexa£to para otras Piedras , que ay muy altas 
de Pabellón , y otras , que fon muy abiertas de Tabla , que 
caí! no tienen Fazeta , y fon de mucho valor , y afsi es pre- 
cífo dibujarlas , para medir fus fuperíicies con grande exac- 
ción. Para nueftra inteligencia de medir por la Tablilla , que 
tenemos formada , propondré algunos exemplos , que ex- 
pliquen nueftro intento. 

Lo primero. Para medir vna Piedra , cuyo Rondís íea vn 
triangulo ABC , [Figura onze) dividafe la linea BC en dos 
partes iguales en el punto D. Midafe la diftancia DC en la 
Tablilla , y mida tres Quilates , v. g. Defpues midafe la per- 
pendicular DA , que fupongo mide doze Quilates. Multi- 
pliquefe el doze por tres. Del producto treinta y feis ía- 
quefe fu raíz quadra , que es feis : con que fe dirá , que di- 
cha Piedra mide feis Quilates ; ó íi fe quiere , averiguado lo 
que mide la mitad de la perpendicular DA , fe multiplicará 
por toda la baffe , y facada la raíz quadra del producto, da- 
rá lo mifmo. 

Lo fegundo. Para medir vna Piedra , cuyo Rondís íea 
vna Figura Trapezoydes , como GYLH , ( Figura doze) 
como le fucede á vna Piedra , á quien falte toda vna eíqui- 
na , fe procederá afsi : Añadafe á la GH la YL , y fea ííi 
fumaGC. Tirefe laYC,y quedará formado el triangulo 
GYG , y tirefe la perpendicular YN , y quedará formado 
también el triangulo NYC , el qual es igual á el quadrado 
NHLY ; porque el triangulo YLO , es totalmente igual á 
el triangulo HOC , por la veinte y feis del lib. i. de Eucli- 
des : con que íi á el quadrado , y á el triangulo dichos , fe 
añade el común triangulo GYN , la Rondís YGHL, es igual 
á el triangulo GYC. 

Veafe , pues , en efte quanto mide la mitad de fu baíTe* 
Y fea, v.g. diez y feis Quilates. Midafe también toda la per-? 



i6 LIBRO SEGUNDO. 

pendicular YN , ó fu igual HL , y mida, v. g. doze. Multí- 
pliqucfe diez y feis por doze , y del produelo faquefe la raíz 
quadra , y la medida de dicha Piedra fera treze Quilates , y 
tres quartos Fuertes , por no fer racional la raíz. 

Lo tercero. Para medir vna Piedra , cuyo Rondís íea vna 
Figura quadrilatera , v. g. ABED , de lineas deíiguales, 
{Figura treze) fe procederá afsi : Refaelvaíe en triángulos 
ABE , y ADE. Tirenfe las perpendiculares BF , y DE , y 
averiguenfe fus valores. Midiendo, v. g. defde el punto A 
á el punto E , tiene doze. La perpendicular ED tiene ocho, 
Multipliquefe el ocho por la mitad de la baile AE , que es 
íeis , y viene quarenta y ocho. De la mifma fuerte multi- 
pliquefe la BF , que es tres , por la mifma mitad de la baífe, 
que es diez y ocho. Surmenfe los dos producios , y de fu 
agregado feíenta y feis íaquefe la raíz quadra , que fera la 
medida de la Piedra ; 6 fumeníe las dos perpendiculares, 
y fu ííima onze , multiplicados por la mitad de toda la 
baile común , dará la mifma medida , que es la que íe 
bufea. 

Lo quarto. Para medir vna Piedra , cuyo Rondís fea vn 
polygono regular, v. g. vn exágono, (Figura catorze) fe pro- 
cederá de efta íiierte : Hallado el centro , con la mayor 
exacción que fe pueda , fe refolverá en triángulos. Tomeíe 
vna de las baífes , v. g* CD , y vna vez conocida la perpen- 
dicular , fe hallara el valor devn triangulo, y multiplicado 
por los cinco reftantes , fe tendrá la medida de toda la Pie- 
dra : v. g. Sea la diftancia de vna de las bailes CD ocho ; la 
perpendicular BA fea quatro. Multiplicada efta por la mi- 
tad de la baífe , el produ&o es diez y íeis, fu raíz quadra 
quatro es la medida del triangulo CAD. Con que efta raíz 
multiplicada por los cinco triángulos reftantes hazen vein- 
te ; y fumados eftos con los quatro averiguados , hazen 
veinte y quatro , que es -la medida de la Piedra pro- 
puefta* 

NO- 
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NOTA. 

Sirve hTablilla para medir las Piedras precioías ; y co- 
fho van íiendo mayores , fe aumenta mucho íii Area , por 
poco que íiiba ; con que es menefter proceder en efto con 
mucha cautela. En la refolucion en triángulos de dicha 
Rondís fe acorta la Area de la Piedra , y por coníiguiente 
fe defrauda mucho de fu valor. 

Siempre en qualquler Piedra , no fíendo Quadrada , ó 
Prolongada , vna de las partes que fe mida , ha de fer el 
Ancho y ó el largo > y la parte , que queda para hazer el quite. 
Si la primer medida , que fe tomo es el ancho , el quite ha 
de fer el largo \ ó a el contrario. En el Rondís , pues, 
ACFEDB , [figura quinze} defde el punto B á fu opucílo 
C , tirefe vna linea reíla , y queda formado el triangulo 
BAC. De la mifma fuerte defde el punto D a fu opuefto F, 
tirefe otra linea reíla , y quedara formado otro triangulo 
DEF , igual a el BAC , por fer los lados del vno iguales á 
los lados del otro , cada vno a el íiiyo. Alarguenfe las lineas 
CF , y BD , azia Y , y G. Tirefe por el punto E vna para- 
lela a la DF : con que quedara formado el paralelo grammo 
DF YG, duplo del triangulo DEF : Luego el paralelo gram- 
mo DF YG , es igual a los dos triángulos BAC , y DEF , y 
toda la Figura BACFED , igual á el paralelo grammo 
BGYC , por fer los dos triángulos DGE , y FYE, iguales a 
el todo BAC. 

Conque para medir efta Piedra, cuyo Rondís íea vn 
exágono regular , con acierto por la T Milla , fe procederá 
aísi : Averigüele , qué Quilates tiene la diftancia DF. Ave- 
riguenfe también los Quilates , que tiene la diftancia CY , ó 
BG y fu igual. Multipliquenfe los vnos por los otros , y la 
raíz quadra de eííe produíto ferá la medida jufta del para- 
lelo grammo } ü de la Piedra ^cuyo Rondís es el dicho poly- 
gono. 

Di Sj 
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Si el Rondís de vna Piedra fuere vn pentágono regu- 
lar, v.g. ASFEM. (Figura diez y feis) fe procederá afsi: Alar- 
guefe la linea AM , y levantefe por el punto A la perpendír 
cular AO. Por los puntos , 6 ángulos opueftos FEM , y 
FSA , tirefe vna paralela a la AM , como SE > que corta 
la perpendicular en O, Por el punto E tirefe otra linea pa- 
ralela á la AO , que cortara á la AM prolongada en C. Con 
que quedara formado el paralelo grammo ACEO , igual á 
la Figura SEMA , por fer igual el triangulo EMC á el que 
fe quita SOA. Sobra , pues , el triangulo SFE. Dividafe Ja 
linea SE en dos partes iguales , y defde el punto B levantefe 
vna perpendicular : con que por fer la linea SF, y la EF igua- 
les , concurrirá con ellas en el punto F , y quedara el trian- 
gulo dividido en dos partes iguales. 

Vltimamente por el punto £ , y por el punto F, tírenle 
paralelas á las FB , y BE , y el paralelo grammo BY , feiu 
igual á el triangulo SFE, Item , bs dos paralelos grammos 
BY , y AE , iguales a toda la Figura FEMAS. Mediraíe* 
pues , aísi efta Piedra en si mifma , fin confundirfe con las 
lineas > enterándote vna vez de lo dicho. Defde el puntoM 
tomefe la diftancia a el quite de la Piedra en la linea SE ; y 
deíde el punto E a el punto 0,á el quite del triangulo SOA* 
Multipliqueíe el valor de la vna diftancia por el de la otra, 
y laraizquadra del produjo fera la medida de la Figura 
SEMA. Defpues , defde el punto E , tomefe la diftancia de 
la mitad de la ES ; efto es , de laEB : y defde el punto F, 
a el mifmo punto B ,1a otra diftancia. Multipliqueíe el va- 
lor de la vna por el valor de la otra , y la raíz quadra del 
produdo , añadida a la antecedente , dará la medida jufta 
de la Piedra propuefta. 

Ay otras Piedras muy comunes , como Zafiros , cuyos 
Rondís ion octágonos ; efto es , de echo lados iguales , co- 
mo FGBVMNC A. (Figura diez y fíete) En efta fe tiraran 
lineas paralelas a la NM > defde el punto A > a fu opuefto B. 

: Defc 
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Defde los puntos F , y G , a fus opueftos N , y M , tircníe 
paralelas a las B V , y AC , alargándolas hafta E , y H. Pro- 
longúete la NM azia vna , y otra parte , hafta cortar a la 
BH , y ala AE en E , y H , y quedara formado el paralelo 
grammo ABHE. Por lo dicho en la Figura antecedente, 
confta quedar cortada la parte AFGB. Algunos han medi- 
do toda la Figura por el paralelo grammo ABHE , lo qual 
noíe debe hazer j porque el oftagono excede a el paralelo 
grammo ABHE en el paralelo grammoFYOG/ormado de 
las paralelas GO, FY, YO, FG. 

Confiando, pues>que los dos triángulos GOB,y FYA, 
ion iguales entre si , y a los CEN, MHV > confta ., que todo 
el paralelo grammo ABHE , junto con elFGOY , es igual 
á todo el o&agono FGBVMNCA : con que debiendoíe 
medir aísi dicha Piedra, tomenfe las diftancias AB,yBH, 
cada vna de por si. Averigüente los Quilates , que les corred 
ponden en la Tablilla , y multiplicados los vnos por los 
SSros , íaquefe la raíz quadra del produjo. Defpues mí- 
dante las FG , y FY del paralelo grammo pequeño. Multi- 
pliquefe el valor de la vna por el de la otra. Saquete la raíz, 
quadra del producto, y añadida a la raíz antecedente , la 
íuma ferá la medida del o&agono. 

Si elo&agono fuere prolongado,como CENYVKPM, 
(Figura diez y ocho) fe executará lo mifmo % como fe iníínüa 
en la mifma Figura. 

CAPITULO 11. 

DE LA MEDIDA DE OTRAS 

Piedras* 

PAra medir vna Piedra, cayo Rondís fea circular , (Fí- 
gwc4 diez y nueve) hagaíe como íiete,a veinte y dos: 
aisi la medida de todo elDiametr© dado,a vn guarto termi- 
no, 
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no. Hallado efte ,tomcfe fu mitad , y multipliquefe por la 
mitad del Diámetro. Del producto faquefe fu raíz quadra, 
que fera la medida de la Piedra propuefta : v. g. Sea el Dia- 
metro,que es todo el ancho de laPiedra,catorze:hagafe como 
fíetela veinte y dos: afsi catorze,a quarentay quatro.De eñe 
tomefe la mitad veinte y dos , y multipliquefe por la mitad 
del Diámetro, que es fíete. Del producto ciento y cinquen* 
ta y quatro faquefe la raíz quadra , que es cafi doze , y dos 
quintos. Efta es la medida de dicha Piedra. 

Medir tales Piedras por tlQuadrado que dizen , por íer 
todos los Diámetros iguales , ni parece jufto , ni puede fun- 
darte en razón Geométrica. No obílante tengo hecha la 
experiencia , que midiendo tales Piedras por elQuadrado, 
es corta la diferencia : v. g. Quadrando el Diámetro cator- 
ze , y íacando fu raíz quadra del producto , viene el mifmo 
cator-ze. De efte quitefe vna oftava parte , que es vno , y 
tres quartos , y quedara el reíiduo doze , y vn quarto : con 
que la diferencia , que ay ^ es , la de dos quintos á 
quarto. 

, Para medir vna Piedra elíptica, ü ahobada , v.g.DBCA, 
{Figura veinte) fe procederá afsi : Midanfe primero los Diá- 
metros AB,y CD. Efto íiipuefto, hagafe como fíete, a 
veinte y dos , ó como vno,a tres : afsi el Diámetro AB a otro 
quarto termino , que fera la Periferia de vn circulo , cuyo 
Diámetro fea la AB. Hallefe , pues , efta Area como antes. 
Defpues hagafe , como AB a CD , afsi la Area hallada a vna 
quarta proporcional , que es la Area de la Figura pro- 
puefta. 

De otra fuerte fuelen medirfe también tales Piedras. 
Multipliquenfe los Diámetros AB, y CD. El produíto mul- 
tipliquefe por onze , y lo que faliere partafe por catorze. 
Del quocíente faquefe la raíz quadra , y eífa fe dize fer la 
medida de la dicha Piedra : v. g. Sea el Diámetro AB diez 
y feis , y el CD quatro. Multiplicado el vno por el otro, 
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eí produjo fefenta y quatro multipliquefe por onze. Efte 
nuevo produdlo partafe por catorze. Del quociente cin- 
quenta , y dos feptimos faquefe la raíz quadra ; y por no te- 
nerla cabal , fon fíete Granos , ó Quilates Fuertes ; ó multipli- 
cados los Diámetros , fe faca la raíz quadra , del produélo 
de la qual fe quita la o¿tava parte , y caíi viene lo mifmo. 
En vn Diamante , eñe poco mas , ó menos , .puede fubir mu- 
cho : y aísi , puefto que tiene fu vtil el tallarlo , íerá jufto 
trabajar , para medirle con la juftificacion , y puntualidad > 
que íe debe. 

Para medir vna Piedra , cuyo Rondís fea de quatro la- 
dos iguales labrado , que dizen en Lifonja , v. g. ACEB, 
[Figura veinte y vnd)fe procederá aísi : Prolongúete la CE 
haftaF,yfea igual EF a laAB. Cayga defde el pinto A 
la perpendicular AD , y tirefe la AF. Confia por lo dicho, 
que el triangulo CAF , es igual á el Rondís ABEC : con que 
íi la mitad de la linea CF mide diez y feis Granos y y la per- 
pendicular AD mide doze , multiplicando el vn numero 
por el otro , y facando la raíz quadra del produjo ciento 
y noventa y dos , viene por medida de dicha Piedra treze 
Granos , y tres quartos Fuertes , por no fer racional dicha 
raíz ; ó para no tener que formar el triangulo , midafe la 
CE , que es igual á la AB , y feran los mifmos diez y feis 
Granos , que multiplicados por los doze de la perpendicular 
AD , darán el mifmo produ&o , y por configuiente la mi£ 
ma medida. 

NOTA. 

Semejantes Piedras , nunca fe pueden medir por el 
Quadrado , por tener folo las quatro lineas iguales ; porque 
efta demonftrado,que de las Figuras paralelo grammas Yíb- 
perimetras , la que tiene los ángulos re¿los , qual es el Qua- 
drado, es la máxima : con que íi la Piedra labrada en lifonja, 
íe midiera por el Quadrado , fe le diera valor mayor de lo 
juño, (como fe vé en la Figura veinte y dos) 
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Para medir vna Piedra Almendra , como la medida 
fexa¿tadeellasestan difícil, para ahorrarfe del trabajo, y 
caíi con convenio de las partes , fe eftila medirlas en la con- 
formidad figuiente. Tomaíe la diftancia AC, [Figura veinte 
y tres) que es el ancho de la Piedra , y defde el punto D fe 
toma otra diftancia al quite de la Fazeta , v. g. en Z. Multi- 
plicafe el valor de la vna diftancia por el de la otra. Dd pro- 
dujo fe íaca la raíz quadra , que fe dize fer la medida de la 
Almendra. Como efte quite para vnos puede fer mayor , y 
para otros menor , rara vez viene vna taifa con otra. Menor 
peligro parece ay en el methodo ííguiente. 

Defde el punto B tirefe vna linea , que divida a la Figu- 
ra en dos partes iguales ,como laBD. Defde el punto D 
ázia A , cortefe el menor fegmento , que fe pueda , áexan- 
do la mayor porción de la linea re¿ta AB , y fea AD. Tire- 
íe vna paralela á la AB. Deícle B otra paralela a la AD, que 
concurrirá en el punto E. De efta fuerte quedará formado 
el Rhomboides ADEB , igual a la Figura B ADC , con muy 
corta diferencia. Tomando , pues , la diftancia AB , y ave- 
riguado fu valor , hallo , v. g. tener diez y' nueve Granos* 
De la mifma fuerte íe hallará el valor de la AB de fefenta 
Granos. Multipliquefe vn valor por otro , y facando del 
produjo fu raíz quadra., treinta y tres Granos , y tres quar- 
tos de Grano Fuertes , ferá la medida de dicha Piedra. No 
en todo genero de Almendras puede íeguiríe efte methodo, 
fino en vnas , que fuelen venir largas , y angoftas. Lo me- 
jor es medirlas de vno , y otro modo , y feguir aquel, 
que fegun el juizio del TaíTador , pare- 
ciere mas cierto. 
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CAPITULO fifi 

PE LA ELE VA CIO N , Q 

deprefsion de los Vifeles , b Pabellones del 
Diamante. 

Difícil es hallar con precífion la elevación > que las 
íiiperficies de los Vifeks , y Pabellones tienen íobre el 
plano , que fe ílipone corta a el Diamante Fondo , 6 
Delgado Tabla , por íii Rondiz , quando efta engañado en al- 
guna joya ; pero fin el conocimiento de efto es impofsiblc 
íaber lo que es precifo , para juftificar fus caftigos. Verdad 
es , que por la vifta , y refponíion de íiis hizes puede el Taír 
fador , con buen juyzio , graduar en el Diamante Fondo en- 
gaitado , fi es mas , 6 menos de lo que pide la perfección de 
íli labor. No obflante fe dará la forma figuiente , para ha- 
llar los grados de elevación , que llevan los planos de fus Vía 
Jeles. 

Sea en la figura 24. la proyección del Diamante enga£ 
tado , la comprehendida de las lineas AC, CD, DB. Tiren- 
fe en Vft papel las lineas GH, y YK* que fe corten en ángu- 
los re¿l:os en el punto L. Tomefe la mitad de el lado del 
Diamante , que en la figura íe mueftra por la linea AB. 
Notefe en la linea GH, cíefde L, y fea LM. Tomefe afsimif- 
mo la mitad del lado de la Mefa CD , y anotefe defde L en 
la GH, azia M, y fea LN. Saquefe la NO paralela a la YK. 
Tomefe también la diftancia de la latitud del Vi/el , que en 
la figura es la linea AC, Deícribafe defde M vn circulo , que 
corte a la NO , en algún punto P. Tircfe la MP producida* 
Digo , que el ángulo PMH es el de la elevación de les Vi- 
feks en el Diamante propuefto : y que íí defde el punto P 
fe tira vna paralela a la NL , que corta a la X K, en J , la fi- 
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gura M? JL es igual a la mitad de h figura de la elevación 
del Diamante ACiíB. 

Para faber de quantos grados es el ángulo PMH , de£ 
¿yibafe vn quadrante de circulo QRS , como fe vé en la fi- 
gura. Xomefe la diftancia de la linea QS, y defde M , como 
centro : deferibafe el arco TV , que corte a las lineas MH, 
M? en V , y en T. Veafe en el quadrante, defde S, a quan- 
tos grados correfponde el arco TV , y eífos fon los que vale 
el ángulo PMN,que en el cafo prefente fon 5 o.grados. 

Hallaré , pues , efto fupuefto , lo que le falta de piedra 
a qualquier Diamante Fondo quadrado , baxo de Vifeles y b Pa- 
bellones , en qualquier grado \ y íi tiene la altura , que pide 
la perfección de íii labor , de efta fuerte. Sea en la figura 
25. AFBG , la proyección de que fe compone el O&ahe- 
dro , que íírve a la labor del Diamante Fondo Quadrado , y la 
figura AH YBLK , la del Diamante labrado , cuyo Rondiz 
es AB. Dividafe la AB en las 1 6. partes , que fe dividió an- 
tes en la figura primera. Por cada vna de las divifiones ía- 
quenfe lineas perpendiculares a la AB , que íe terminaran en 
las lineas , que termina el Rhombo. Por eftas lineas queda- 
ran divididas las AF, FB, BG, GA, cada vna en ocho par- 
tes iguales , y fus fegmentos AH , BY , que reprefentan los 
Vifeles en quatro. Item , las AK, BL , que reprefentan los 
Pabellones , en fíete. Item , la H Y , Mefa del Diamante , en 
ocho. Item, laKL, que reprefenta la Culatilla^ en dos. Vlti- 
fn amenté , por cada vna de las divifiones de las lineas AF, 
FB , AG ,GB , tirenfe lineas paralelas a la AB , y quedara 
quadriculada la figura,como fe vé. 

Y porque la linea AB , lado del Rondiz del Diamante, 
contiene 1 6. divifiones , y la linea FG , altura del Odlahe- 
dro.djquí fe forma fu labor, contiene otras 16. fe dirá 
par.; nueftro aíTumpto,que el Paralelepípedo, cuyas dos Ba£ 
fes opueílas, fon quadradas , íí tuviere por lados lineas igua- 
les a la AB, y íii altara fuere igual a la FG, contendrá 4096. 

cuer- 
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Cuerpos folidos Paralekpipedos,iguales,y íemejantc$ 5 cuyos 
lados de fus Baííes quadrauas (eran iguales a vna de ks divi^ 
íiones de la linea AB , y fu altura fera igual a vna de las di- 
vi/Ion ?s de la linea FG ; porque multiplicando 16. por 16. 
lados de la BaíTe hazen 256, que multiplicados otra vez por 
1 6, que es la altura del Paralelepípedo, producen los dichos 
4096. 

Y porque qualquíer Pyramide es la tercera parte del 
Priíma,que tubiere la mifma Baile , y la mifma altura , fe di- 
rá que en el cuerpo del O&ahedro , que fe compone de las 
dos Pyramides quadradas , AFB, AGB, fe contienen 1365. 
Paralelepípedos , y vn tercio de otro , que es la tercera par- 
te de los 4096. que contubo el Paralelepípedo de igual al- 
tura , y BaíTe del O&ahedro. Item , que en cada vna de íüs 
mitades AFB , 6 AGB ay 682. Paralelepípedos , y dos ter- 
cios de otro. 

De la mifma fuerte íe hallara, que la Pyramide HFY, 
que es la parte que fe corta para formar la Mefa del Dia- 
mante , cíSfr tiene 8 5 . Paralelepípedos , y vn tercio. Lo qual 
refiado de los 682. y dos tercios de la Pyramide AFB , el 
rcíiduo 597-y vn tercio>íbn los Paralelepipcdos,que fe con- 
tienen en el cuerpo del Díamente, que aydefde fu Rondiz 
hafta la Mefa. Item , la Pyramide , que fe corta para formar 
la Culatilla contiene vn Paralelepípedo , y vn tercio , que 
redado de los 682. y dos tercios , contenidos en lalyra- 
mide AGB , el refiduo 681. y vn tercio fon los Paralelepí- 
pedos , que fe contienen en el cuerpo del Diamante , que ay 
defde fu Rondiz, hafta hCuIatffla. 

Con que en todo el cuerpo del Diamante Tcndo Qua- 
'¿Irado , perfectamente labrado , y dividido en la forma di- 
cha , íe contienen 1 278. cuerpos folíelos Paralelepípedos , y 
dos tercios de otro. Y afsi , para faber lo que ialta de pie eirá 
a vn Diamante baxo de Vifeles , ó Pabellones , en qualquíera 
gr¿.:lo , fe hallara por la medida de las Py rajmdes , que en el 
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primar grado , baxando defde H azta A , en que áy nuev£ 
paralelogrammos , fe contienen 8 1 . Paralelepípedos , y vn 
tercio , que fera lo que le falta a el Diamante , que eftubie- 
re baxo de Vi/des en primer grado. En el fegundo grado, 
que tiene 1 1 . fu quadrado i z i , Paralelepípedos > y vn ter- 
cio,que fumados con los S i . y vn tercio montan zoz. Para- 
lelepípedos , y dos tercios , que faltara al Diamante baxo de 
Vi/des en fegundo grado, y afsi a los demas,&c. multiplican- 
do fíempre el numero de los paralelogrammos,que ay en ca-r 
da grado por si mifmo,y añadiendo al produelo vn tercio* 

Efte tercio de Paralelepípedo , que tiene cada grado, 
proviene de la altura mas de lo que monta el numero qua-* 
drado de los paralelogrammosjque tiene fu proyeccion,y e« 
la figura fc mueftran por dos medios paralelogrammos apor- 
que en el Prifma , que forma al punto F en el grado quarto> 
que empieza a cortar el Rhombo , tiene dos medios parale- 
logrammos. Eftos multipficados por si mifmos producen 
quatro , que multiplicados por vno de altura fe quedan e« 
los mifmos quatro , cuyo tercio es vno , y vn tetq^ , que es 
loque vale la Pyramide dicha. Verifícafe efto mas clara- 
mente , midiendo las Pyramides , y redando de los folídos, 
que montare los que contuviere la Pyramide que fobra , y 
el refiduo fera loque falta de piedra. De efta fuerte fe po- 
dra averiguar fácilmente lo que le falta de piedra á quaí- 
quier Diamante Fondo Quadrado , baxo de Vifeles y o Vabelle- 
nssjcn qualquier grado que cite , b lo que tiene mas de 
purdra, por fer mas alto de loque pide la perfección de íii 
labor, ya fea de Vifeles , ya de Pabellones. 

Supongafe,que vn Diamante efta baxo en tercero gra- 
do. Tomeníe los Paralelepípedos del primer grado,que ion 
S i . y vn tercio. Los del fegundo , que fon i z i . y vn tercio: 
y los del tercero^ue fon 1 69. y vn tercio. Súmenle , y refl 
tefe cRafuma de los 1 Z78. y dos tercios de cuerpos folidos 
Paralelepípedos de la proyección , que contiene en si todo 
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el Diamante perfectamente labrado. La proporción , pues $ 
que tuviere el Todo a t\ReJiduo > eíTa tendrá el Area a el Pefh\ 
Para evitar la confiiíion fe reducirá a enteros , o los enteroí 
a la efpecie del quebrado. Reducidos , v. g, los 1 278. y dos 
tercios , hazen 3836^ eñe numero ferafkmpreel Régimen 
para nueftro intento. Sumadas también -las tres partidas 8 1 « 
y vn tercio , y 1 2 1 . y vn tercio , y 1 69. y vn tercio,montaa 
372. que refiados de los 1 278. y dos tercios , el reíiduo es 
906. y dos tercios , que reducidos a la efpecie del quebrado, 
fon 2720. Dicefe , pues , aora , que la razón que tiene 3836. 
á 2720. efta mifma tiene el Area al Pe/o : y afsi , que al Día- 
mante propueíto te falta de pefo dos feptimos,con muy cor- 
ta diferencia. 

Preguntafe tambien,qué le faltara de pefo a vn Diaman- 
te baxo en fegundo grado. Sumenfe 8 1 . y vn tercio , y 1 2 1 . 
y vn tercio del fegundo grado , y íii fuma 202. y dos ter- 
cios , reducidos al quebrado , es 608. que refiados de los 
3836. con el reíiduo 3 228. fe dirá , que la razón que tiene 
3-836. á los 3228. es la mifma que tendrá el Area al Pefo y y 
por coníiguiente , que le faltara de pefo 4. 25. abos , con 
muy corta diferencia. 

Lo mifmo fe entenderá dcfJe la R.ondiz á la Ctdatflla; 
jporquedividido,como fe ve en la figura,el Pyramide AGB, 
cortado en KL , que forma la CuhtilU , hafta la Rondiz , en 
íiete grados. El primero tiene nueve , y vn tercio Paralele- 
pipedos. El fegundo tiene y vn tercio, que fumados 
montan 3 4. y dos tercios , y fon los Paralelepipedos ? que fal- 
tan al Diamante baxo dePabellones en fegundo grado. Si ef- 
taen el tercer grado , maltipliquenfe los fiete paralelogram- 
mDs por si mlfmos , y aiudafc el vn tercio , que fon ios que 
tiene el tercer grado , y fu proia ífc> 49. y vn tercio , fuma- 
do con los 3 4. y dos tercios , en que eíirá el baxo en fegun- 
do grado , ta fuma 84JParaIdepipec!os faltarán al tercer gra- 
¿o>y afsi á los demás» 

Be 
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De cíla fuerte fe averiguara, gwe al baxo en qmttoff^ 
do le faltan 1 6 «5 . y vn tercio , y al de en quimagrado zú. y 
dos tercios , y al de en fexto grado 436, y al de en feptimo 
grado le faltan 681, y vn tercio. Conque a vn Diamante 
baxo de Pabellones en quinto grado , fupeniendo fer cabaí- 
de Vifeks > íe fabra lo que le falta de pcío , porque veaníe, 
que Paralelepípedos faltan al quinto grado , que fon 286, y 
dos tercios , que reducidos al quebrado fon 860. Reftcníer 
eftos de los 3 8 3 6. que tiene todo el Diamante perfectamen- 
te labrado , y el reíiduo 2976. es el numero que fe buíca. 
De fuerte,que la mifma razon,que tienen 3836.^2976. eíla 
mifma tiene el Pefo con el Area \ y afsi le falta de pelo a efte 
Diamante 240, 744. abos. 

Lo mifmo fe obfervara en los Diamantes , que tubíereri 
mas grueíTo del que neceísita fu labor , y llaman Diamantes" 
punta arriba:porquc obférvando la figura,al Pyramide HF Y, ; 
que fube de la Me/a arriba , eíla dividido en quatro grados, • 
deíHe la BaíTe HY hafta el vértice F. El primer grado tiene 
1 48. reducido al quebrado. El fegundo , por la mifma re- 
gla, íe halla tener 224. mas de grueíTo. El tercero tiene 
2 5 2. y al quarto le correfponden 256. que es lo que vale la 
Pyramide HFY. Sacando, pues, fu tercera parte fon los 8<j. 
Paralelepípedos , y vn tercio , que fe dixo tener en la expli- 
cación de arriba : con que para averiguar el exceífo de fu pe- > 
fo lobre fu Area en vn Diamante , que efta alto en vn grado \ 
mas de perfecto \ v. g. íe procederá afsi. A los 3836. que 
tiene el perfeílo , aríado los 148. del primer grado, y la 
fuma 3984. da a entender , que la mifma razón que tiene 
3836.a 39K4, eífa tiene el Area conel pefo , con que pefara 
37. 9^9. abos mas que fu Area. 

Supóngate otro Diamante , que eíla alto de Vifeks en 
tercer grado mas que el perfecto , fi fe pregunta qué pro- 
porción tiene fu Area con fu pefo ? Mireíe que tiene demás 
en el tercer grado , y fe hallan 252. añadaníe a los 3 8 3 6. del , 
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TerfeSlo $or regla general. La fuma 408 8. da a entender ,que 
la razón que tiene 3836, a 4088, eífa miíma tiene el Area 
de eíTe Diamante con fu pefo : con que fe halla peía quatro, 
61 . abos maique fu Area. 

Aunque con lo dicho queda fuficientemente facilitada 
la inteligencia del conocimiento de los Diamantes baxos de 
Vifelesy y baxos de Pabellones , y aísi la correípondencia del 
Area con el pefo , no obftante para eílar mas dueños en la, 
practica fe propondrán otros exemplos. 

CAPITULO IV. 

EXEMPLOS , T PRACTICA 
de todo lo dicho* 

LO primero aya vn Diamante , que tenga 1 3 . Granos 
de Area , y efté baxo de Vifeles en fegundo grado. 
Por lo ya explicado fe halla , que la razón que tiene 
3836. a 3228. es la mifma , que tiene el Area al Pefo. Haga- 
íe 7 pues , como 3836. a 3228. afsi 1 3. Granos, que tiene el 
Area del Diamante propuefto á otro quarto termino,que íe- 
ra 10. Granos, 3604. 383Ó.abosde Grano. Supongafe tam- 
bién , que el mifmo Diamante efta baxo de Pabellones en 
quarto grado. Bufquefe la razón que tienen los 3836. con 
los baxos de Pabellones en quarto grado , y executando lo 
dicho k hallaran 3 340.con que fe forma otra regla , dizicn- 
do , como 38 36. a 3 340. afsi 1 3. Cranos a otro quarto ter- 
mino ,que fera 1 1. Granos , 1224. 3836. abos de grano: 
y aísi al Diamante propuefto le falta de pefo por baxo de 
Vifelesájs Gran 33 ,232. 3836. abos de grano, y por ba- 
xo de Pabellones vn grano , 261 2. 3836. abos dj grano , y 
fumado todo fon tres granos, 2844.. 3836. abos, que ref- 
iados de los 1 3 . granos , que fe ííipufo tener el Diamante el 

re- 
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ttñdno es nueve granos , 992. 3836, abos de grano; 

Lo fegundo aya vn Diamante Fonda , que tiene zo. gra- 
nos de Area , y alto de Vifeks en primer grado. Por ía regla 
general ya dicha fe dirá como 3836.a 3984* aísi 20. á otro 
quarto termino , que fera 20. granos ^2960. 3836. abos, 
con que tiene de pefo el quebrado,que reducido á menores 
términos es czfí tres quartos. Supongafe támbien , que efta 
baso áz Pabellones en el feptimo grado , y fe pretende averi- 
guar qué le falta de pefo. Per lo dicho fe dirá como 3836* 
a 1792- aísi zo. granos a otro quarto termino ,que ferá, 
nueve granos ,y 1316. 3836. abos de grano. De fuerte,que 
al Diamante propuefto por baxo de Tabeliones en íeptimo 
grado le faltan 10. granos ,y 2^20. 3836. abos de grano, 
y por alto de Vifeles en primer gradóle fobra29Óo. 3 8 3 6* 
abos de grano , que añadidos a los nueve granos , y 1 3 1 6. 
3 8 3 ó. abos fuman 1 o.granos , y 440. 3836. abos de grano, 
que es lo que peía ei Diamante propuefto , que tiene de 
Arca 20,granos, 

Lo mifmo íe halla por la propoíkion del Area con el pe- 
íb , porque por alto de Vifeles en primer grado tiene 2. 5. 
abos de mas pefo , y por baxo de Pabellones en íeptimo gra- 
do le faltan 9. 17. abos : con que reftando vno de otro el 
reíiiuo es 425. 867. abos , que es algo menos , que la mi- 
tad > y afsi lo mifmo. De fuerte , que lo vno es prueba de lo 
Otro. 

En los Diamantes delgados íe guarda la mifma regla 
í n orden a lo dreho , refpe&o de los Vifeles , por fer fu figu- 
ra quadrilatera rectángula , y fer la mifma íu labor , que Ja 
de los Fondos , excepto , que la parte que fe llama Pabellones, 
y Culata las fuplen eftos , por no tener grueííb en fu cuerpo; 
de i uerte , que por la parte de abaxo fon cafi planos , y afsi 
confta folo f a cuerpo de la parte , que fe llama en los Fon- 
dos , Vifeles y y Mefa , que guardan en fu labor los mifmos 
preceptos en proporción , y grueíTo ; que los Diamantes 
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Tondas. De fuerte , que fe puede dezir , que los Diamantes 
Delgados Tablas fon la mitad de los Fondos , como fe vé en la 
figura z6. de la proyección de fu cuerpo mirado de perfil. 

Por la divifion del Diamante Fondo confia , que de los 
1278. Paralelepípedos , y dos tercios,que en él fe contienen, 
tocan a la parte que pertenece a los Vifeks 597. y vn tercio, 
y a la de los Pabellones 68 1 . y vn tercio. Y porque los Dia- 
mantes Delgados necefsitan de que íu Rondiz tenga cuer- 
po , aísi para engañarlos , como para que de él fe íaquea 
vnas Facetas muy tendidas , que fuplan el Fondo de Pabt* 
llonesy y Culata , y efte el fuficiente , y necefTario,es igual á la 
quarta parte del grado feptimo,comprehendiendo en si efte 
grado 2 2, <j . Paralelepípedos , y vn tercio , cuya quarta par- 
te es ^ 6. y vn tercio. Si eftos fe fuman con los 597. y vn ter- 
cio , que pertenecen a los Vifeles , la íiima importará 6 5 3 . y 
dos tercios , que incluye todo el cuerpo del Diamante Del- 
gado Tabla , que efte bien labrado , y fea quadrado. De fuer- 
te , que fe dirá , que en tales Diamantes fu Area efta con fu 
peíb en la mifma razón , que 1 278. y dos tercios eftán con 
6 5 3 . y dos tercios , que es algo mas que tres quintos. Y aísi, 
ííendo Fondo de labor perfecta , y Quadrado , pef ira cinco 
Quilates ; pero ííendo Delgado pefara tres Quilates. Efto íir^ 
ve , y fe explica adelante en fus Tablas de valores , y la falta 
de peíb con fu Area fe formara por las miímas reglas , y ob- 
fervando los preceptos ya dichos. 

Sabido, pues, lo que falta de peíb a quaíquier Diamante 
Fondo Quadrado } baxo de Vifeles , b Pabellones , en quaí- 
quier grado , que lo efté , como también lo que pefii mas, 
íiendo el Diamante mas alto de lo que pide fu labor , refía 
dar vn modo fácil de averiguar en quaíquier Diamante 
Tondo y ó Delgado , Tabla Quadrado y 6 prolongado , en qué 
grado efta alto , b baxo , aísi de Vifeles , como de Pabello- 
nes. Para efto hagafe vn inftrumento de bronce , u de otra 
materia íólida , al modo de. Pantómetra , como íé vé en !a fi- 
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gura 2,7. En la fuperficie tirenfe dos lincas iguales , que for- 
men vn ángulo en el centro. Deíde efte dividafe cadavna 
en 1 ó.partes iguales , que es el numero , en que fe dividió el 
lado , que fe llama Rondiz del Diamante. Tomefe con va 
compás fútil la diftancia del Rondiz del Diamante , que fe 
ha de medir , advirtiendo , que íi fuere prolongado fe ha de 
tomar el lado menor , y abriendo , ó cerrando el inftrumen- 
to , fe ajuftaran las puntas del compás en fiis puntos 16. y 
1 6. Defpues fe tomara la diftancia del lado menor de hMe- 
fa del Diamante , que fe quiere examinar : y íicae en 8. y 8« 
tendrá la altura , que pide íli labor \ pero íi cayere en 10. y 
10. eftara baxo en primer grado de Vifeles : íi en 1 z. y 1 2. 
en fegundo , y afsi en adelante. Si cayere en 6. y 6. eftara 
alto en primer grado : íi en 4. y 4. en fegundo grado , y afsi 
en adelante. En la mifma conformidad fe averiguará lo ba- 
xo de Pabellones , y fe hallara en qué grado lo eftá el Dia«: 
mante,que fe examine , tomando con el compás el lado me- 
»or de la Culatilla^como fe ha hecho con el de la Me/a.. 

CAPITULO V. 

FABRICA, r VSO DE LAS 
hablas de los Diamantes. 

A Tres principales clafes fe reducen los Diamantes , de 
que fe forman las Tablas , que vfan los Talladores, 
que fon : Diamantes Fondos , Diamantes Rofas y y Dia- 
mantes Tablas. De todos ellos fe ira tratando por fu orden, 
notando primero vna advertencia , que podría interrumpir 
el orden propuefto. 

La fexta Tabla de las íiguientes empieza defde 3 2. Dia- 
mantes en Quilate , hafta que fube de cinco en Quilate \ por- 
que en llegando a fer de á grano fe taifa por la Tablilla , fe-: 

gun 
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gün fíi Area , por hallarfe en ella fus medidas deídc vn gra- 
no en adelante. Lo que fe ha de notar , pues , es , que en las 
Tablas , que fe han obfervado hafta aquí a los Diamantes 
Fondos de 32. en Quilate fe les dio el valor de 32. ducados. 
Efto firvió de regla general , reduciendo los 32. ducados a 
reales de plata , que importan 3 5 2. Y afsi fabiendo,que ca- 
da Diamante de 3 2. en Quilate vale 1 1 . reales , fe averigua- 
ra quanto vale vn Diamante de a 30. en Quilate : porque 
formando vna regla de proporción invería , multiplicando 
el 32. por 1 1 . y partiendo por 30. fe hallara vale cada vno 
1 1 .reales , y tres quartos. Con efte artificio fe halla el valor 
de 28. de 24, y de ocho en Quilate : v. g. Si de 30. vale 1 1, 
de ocho valdrá 44. En efta conformidad fe formó la Tabla 
dicha : y aun fin formar dichas reglas , folo partiendo por 
regla general 32. ducados , por el numero de los Diaman* 
tes , que entran en Quilate , fe halla lo mifmo , reduciendo 
los ducados a reales de plata : los quales fe partirán por e! 
numero , que fe ofrezca , y el quociente ferá los reales de 
plata que fe bufcan : v. gr. Partiendo 3 «52. por cinco , que 
pefan vn Quilate , el quociente es 70. reales , y dos quintos 
de real de plata : con que es lo mifmo,que fi fe hubiera for- 
mado la regla dicha. 

Dixe fe avia de formar la regla de proporción indirefia, 
ó invjsrjli , porque fi fe formara la Diretfa midiera menos 
de los 11 . fiendo aísi , que me ha de dar precio mas fubido, 
pues al pafíb , que los Diamantes van fiendo mayorcitos van 
íubicndo de precio. Quedara efta explicación obfervada pa- 
ra en adelante , por fervir para la qucnta del Aljófar , y efte 
es el artificio de la fexta Tabla,que fe encontrará defpues. 

Pero el dia de oy , por tener los Diamantes la eftima- 
cion mas fubida , no fe obferva efto > fino íblo para los Dia- 
mantes Ro fitas , y para los Delgados , pues á vn Diamante 
Fondo de los de 32. en Quilate no fe le puede dár mentir 
precio , que vn ducado. Aunque no fe confidere mas que el 
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trabajo , que fe tubo al labrarlo lo vale , y luego los quites; 
que tiene por eleftilo de Efpaña , de tereio , y mitad y ter- 
cio , queda dicho Diamante , 6 Quilate de Diamantes en 
corto valor. De fuerte , que en quanto a los Diamantes Fon- 
dos , y brillantes , que vienen pequeños de i x.en Quilate , de 
1 8. de 20. de feis , y de cinco en Quilate , ni fe debe obfer- 
yar , ni feobfervael dia de oy efta Tabla. Los Talladores, 
que ay al prefente figuen valuar por 40. ducados el Quilate 
de Diamantes Fondos por menor. Para efto no ay formada 
¡Tabla j pero fe formara afsi. Tabla primera. 

Haganfe reales de plata los 40. ducados , que fon 440. 
y dividiendo eftos , por el numero de las partes , ó tamaños, 
que entran en Quilate , fe hallara lo que vale cada vno , co- 
mo fe ve en la Tabla primera ; v. gr. Pretendefe averiguar 
quanto vale vn Diamante Fondo de 1 2. en Quilate ? Partan- 
fe los 440. reales de plata por 1 2. y íe hallará vale cada vno 
3 6. y dos tercios reales de plata , y aísi en los demás tama- 
ños. Solo fe debe advertir , que á vn Diamante Fondo , ó 
brillante de á Grano fe le debe dar mas precio , que los ocho 
ducados prudencialmente. En las Tablas fue precifo darle 
los ocho ducados , por la regla de proporción de ir fubien- 
do defde allí en cada Grano,y en llegando á íer de dos Gra- 
nos no fe debe poner mas de lo que dan las Tablas ; antes 
bien caftigarle fi tiene algún defeco , pues todos eftos pre- 
cios íe dieron debaxo de la fupoíicion de Perfc&os , en todo 
genero de Piedras, y demás, como Perlas , Perillas , Afsien- 
tos Nettos , y Aljófar. De los caftigos íe hablará en partí- 
. cular en fus lugares. Entendido efto , y que efta Tabla de 
40. ducados fe forma como la de 3 2. y porque de efta efpe- 
cie de Diamantes Fondos , y brillar/íes , lo mas menudo es de 
ao. en Quilate , porque fi fuere de á mas el Taífador puede 
darle el valor, que le -correíponda, na fe forma la Tabla mas 
de hafía 20. en Quilate. 

fara formar Ja fegunda Tabla , que es de los Diaman- 
tes 
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fe Fondos j deí3e vn Grano hafla tres Granos , y tres quar- 
tos de Grano , fe tomó por principio el valor del Grano, 
que es ocho ducados. Siendo, pues , eftos ocho Multiplica- 
dor , y Valor , fe pregunta , por qué numero fe multiplicará 
Vna Piedra de dos Granos , y dos tercios de Grano ? Para 
refponder con acierto fe ha de tener preíente la adverten- 
cia figuiente. 

Cada Grano fe divide en quatro partes iguales , y aísi 
cada vna de ellas es i . 1 6. abo del Quilate , pues eñe fe di- 
vidió en Granos,y en i 6 .abos. De fuerte , quando fon Gra- 
nos ion Granos del Quilate , y quando partes del Grano 
ion 16. abos del mifmo Quilate : con que tres Granos , y 
tres quartos fon tres Granos de Quilate , y 3. 1 6. abos del 
mifmo Quilate. Y afsi , quando fe quadra la medida de la 
Piedra , v. gr. tres Granos , y tres quartos , íi fe hiziera , co* 
mo parece figurado , nunca faiiera lo que fe pretende , fino 
íblo en efta Tabla , porque el Multiplicador , y el Valor del 
Grano es en ella vna mifma cofa , hafta que llega a mukipli- 
carie , por el valor del precio , que fe dio a el Quilate ; pero 
quando fon Tercios debe coníideraríe el Quilate dividido en 
Dozabos. Eftoes dividido el Quilate en 12. partes iguales, 
v. gr. vn Tercio de Grano es vn Dozabo de Quilate : con 
que dos Granos vienen á íer 6. 1 2. abos de Quilate , y dos 
tercios de Grano componen 8. 1 2.abos de Quilate , que re- 
ducidos vienen a fer dos tercios de Quilate. 

Efto fupuefto en el exemplo dicho de los dos , y dos ter- 
cios , quito vno : queda vno , y dos tercios. Eftos fe reñan 
de los ocho ducados , que vale el Grano , y el reíiduo feis, 
y vn tercio es el Multiplicador de vn tal Diamante , que mi- 
da dos Granos , y dos tercios. Quadro eftos dos , y dos ter- 
cios.Suquadrado Ó4.novenos fe multiplica porfe¡s,y vn ter- 
cio, que ion 1 9. tercios reducidos Jos enteros a el quebrado 
adjunto, para mayor facilidad, y vienen 4$. ducados por va- 
lor de vna Piedra Fopdaf^xt mida dos Granos,y dos tercios,. 
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Lo íegundo. Si fe pregunta por qué numero íe multi- 
plicara vn tal Diamante de tres Granos , y tres quartos ? Se 
refponde. Por regla general , quito vno , y quedan dos ,y 
tres quartos. Eftos fe quitan de los ocho ducados , y el re* 
fíduo cinco , y vn quarto es el Multiplicador de eíía Piedra. 
Para faber íu valor quadrenfe los tres, y tres quartos,efto es 
I <j , quartos , y fu quadrado 225.1 ó.abos fe multiplican por 
¿incb,y vn quarto,efto es por 21 . quartos,y el producto 73. 
ducados,y <$6. 64.abos.que abreviado,lo mas que fe le acer- 
ca es 7 3 . ducados , y tres quartos,el valor de dicha Piedra. 

Lo tercero. Si fe pregunta por qué numero fe multipli- 
cara vn tal Diamante de vn Grano , y vn tercio ? Se refpon- 
de. Quitefe vno, y queda vn tercio. Efte fe quita de los ocho 
ducados , y el reftduo fíete , y dos tercios es el Multiplica- 
dor de eífa Piedra , que mida vn Grano , y vn tercio. Qua- 
drefe efte vno, y vn tercio,ó lo que es lo mifmo , quatro ter- 
cios, y el quadrado 1 6. 9. abos multipliquefe por los fíete , y 
dos tercios , ó por 22. tercios , y provienen 1 3 . ducados por 
valor de dicha Piedra. 

Con efte Methodo fe halló fer el valor de vna Piedra 
Fonda de vn Quilate , ó quatro Granos 80. ducados , por- 
que quitando vno de los quatro quedan tres. Eftos fe qui- 
tan de ocho ducados , y quedan cinco,multiplicador de eíía 
Piedra. Quadrafe el quatro , y el quadrado 1 6. fe multipli- 
ca por el cinco , y el produelo 80. es el valor de eíla Pie- 
drague mida quatro Granos,6 vn Quilate. 

Defde aqui íe forma la Tabla tercera,defde quatro Gra- 
nos hafta 19-Granos , ó defde vn Quilate hafta quatro Qui- 
lates , y tres quartos de Quilate , que es lo mifmo. El modo 
de formarla es el figuiente. No tiene Multiplicadores , por fer 
común el ochenta ducados , Valor , y Multiplicador de vn 
Quilate 5 hafta llegar a cinco Quilates , ó veinte Granos in- 
clusivamente , pues afsi que pafia de cinco Quilates empie- 
za a basar dos ducados en cada Quilate. 

En 
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En efta fupofícion fi fe pregunta qué vale vn Diaman- 
te , que mida cinco Granos , y vn quarto ? Se rcíponde, 
que aqui es donde entra lo annotado , de que vn quarto fe 
confidera como 1 6. abo del Quilate : con que íi el Multi- 
plicador es precio del Quilate, por quien le multiplico ha 
de fer parte del Quilate , para que venga el valor de aque- 
llas mifmas partes , que fe proponen. Reduzgafe , pues , el 
entero a la eípecie del quebrado , y fe hallará que los cinco 
Granos ion 20. 1 6, abos , y vno mas que ay , fon 21 . 16. 
abos. De efta íiierte fe reduce el vn Quilate , y vn quarto 
de Quilate, y el vn quarto de Grano , que ion los cinco 
Granos , y vn quarto. Hagafe el quadrado de los 2 1 . 16. 
abos , que viene a fer 441 .256. abos. Eftos fe multiplican 
por los ochenta , y el producto 137. ducados es el valor de 
dicha Piedra. 

De la miíma fuerte fe hallara vn tal Diamante , que mi- 
da onze Granos , y dos tercios de Grano ; porque , como 
ya efta advertido , cada T mió es vn 1 2. abo del Quilate , y 
cada Grano tres 1 2. abos , con que los onze , y dos tercios 
fon 35. i2.abos.Quadrenfe,y el quadrado 122*5. i44.abos 
fe multiplicará por los ochenta,y vendrá por valor de dicha 
Piedra Fonda 680. ducados. 

Del mifmo modo , íi fe pregunta qué vale vn Diaman- 
te Fondo , qme mida 1 9. Granos ? Se reíponderá. Que por- 
que en eñe cafo los Granos fon cabales , y no tiene partes 
de Grano , los 1 9. fe hazen Quartos , pues ion quartas partes 
del Quilate. Luego fe haze fu quadrado , que es 361 . 16. 
abos. Multiplicafe efte quadrado por los ochenta,y da 1 805. 
ducados por valor de la Piedra propuefta. 

La quarta Tabla, y quinta es defde cinco hafta 20.Q11Í- 
lates,yquedapor 50. ducados el Multiplicador de vn Dia- 
mante Fondo,que mida 20.Quilates. De aqui ni fube, ni ba- 
xa , porque yá fe ha dicho , que deíde cinco Quilates arriba 
bax¿i dos ducados en cada Quilate , y que en llegando á los 
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veinte Quilates queda por los <¡o. Para efto fe forman cfoi 
Tablas , vna de 'Multiplicadores , y otra de Valores \ v. g. Lo 
primero, por qué numero fe multiplicara vn Diamante Fon* 
¿<?,que mida íels Quilates y medio ? Defeis y medio quiten- 
fe cinco por regla general , y el vno y medio , que íbbra 
multipliquefe por los dos ducados , que baxa en cada Qui- 
late. El produdlo tres quitefe de los ochenta ducados , c[ue 
es Valor , ó Multiplicador y hafía cinco Quilates. Los fetenta 
y flete que quedan es el numero , por el qual fe ha de mul- 
tiplicar ia Piedra dicha , que mide los feis Quilates y medio. 
Para íaber fu valor quadrefe el feis y medio , Medida de la 
Piedra dicha , y el produjo 42. y vn quarto multipliqueíe 
por los fetenta y fíete , y el producto 32-53. y tres quartos, 
ducados de plata, vale la dicha Piedra. 

Lo íegundo , por que numero fe multiplicara vn Dia- 
mante Fondo y que mida cinco Quilates , y dos tercios de 
Quilate , y qué valor tendrá ? Quitando cinco de ios cinco, 
y dos tercios , el reíiduo es dos tercios. Eftos fe multipli- 
can por los dos ducados , que baxa en cada Quilate , y los 
quatro tercios , que produce fe quitan de los ochenta. El 
reíiduo fetenta y ocho , y dos tercios es el Multiplicador 
de dicha Piedra. Para íaber aora fu valor quadrefe el cin- 
co , y dos tercias , y fu quadrado treinta y dos , y vn no- 
veno íe multiplica por los fetenta y ocho , y dos tercios , y 
el producto 25 26. 4. 27. abos , ducados de plata ? es lo que 
vale dicha Piedra. 

Lo tercero , por qué numero fe multiplicara vn tal Dia- 
mante que mida veinte Quilates , y qual íea fu valor } . Ref- 
teníe de veinte los cinco , y el reíiduo quinze multiplique- 
fe por dos. Los treinta reñenfe de ochenta , y el reíiduo 
cincuenta es el Multiplicador de eííe Diamante. Aqui para 
la Tabla de los Multiplicadores de vna Piedra Fonda , porque 
en fubiendo de veinte Quilates fiempre fe ha de multipli- 
car por cinquenta : con que en adelante , quadrando la me- 
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Hi Ja Je la Piedra,fe hallara fu valor \ v.g. quadrando el vcb- 
te íii quadrado 400. fe multiplica por cinquenta , y el pro- 
dudo 20000. ducados vale el tal Diamante que mida vein- 
te Quilates. 

En efta conformidad fe formaron eftas Tablas , y las 
que fe íiguen : con que enterandofe bien de como íe hazc 
vna } fe harán con facilidad las otras. 

CAPITULO VI. 

COMO SE FORMAN LAS TABLAS 
de los Diamantes Rofas. 

L A íeptima Tabla es de los Diamantes Rofas, deíHe vrf 
Grano hafta tres Granos , y tres quartos. Si íe pre- 
gunta , lo primero , por qué numero fe multiplicara 
vn Diamante Rofa , que mida dos Granos ? Se refponde, 
que debaxo de la fupoíicion de que vna Piedra Rofa de vn 
Grano valga feis ducados , y dos quintos de ducado , que 
es vna quinta parte menos , que el valor de la Piedra Fonda , 
de vn Grano , fe procederá aísi. Por regla general , quitcíe 
de la medida vno , y queda vno. Efte que fobra multipíi- 
quefe por quatro quintos , también por regla general. La 
razón es la mifma , por valer los quatro quintos de la Fon- 
da la Rofa. Eftos quatro quintos reftenfe del valor del Gra- 
no feis , y dos quintos , y el reíiduo cinco , y tres quintos 
es el multiplicador de la Piedra Rofa , que mida dos Gra- 
nos. Quadrenfe los dos Granos , medida de la Piedra y y el 
quadrado quatro multipliquefe por los cinco , y tres quin- 
tos , y el producto veinte y dos , y dos quintos fera el valor 
de efta Piedra. 

Lo fegundo , íi íe pregunta , por qué numero fe multi- 
plicara vn Diamante , que mida tres Granos , y dos 

G ter^ 
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tercios ? Se rcfponde , que quitando vno relian dos , y dos 
tercios. Eílos reducidos a la denominación del quebrado 
fon ocho tercios. Multipliquenfe eftos por quatro quintos, 
y el produ¿lo32. itabos reftefe de feis, y dos quintos, 
los quales para mayor facilidad fe reducen a quinzabos , por 
la regla de reducir quebrados á vna mifma denominación, 
y vienen 96. 1 5. abos , que es lo mifmo que los feis , y dos 
quintos. Reílenfe de 96. 1 5 . abos los 3 2. 1 5 . abos , y el re- 
íiduo 64.15. abos,que fon quatro , y 4. 1 5 . abos es el mul- 
tiplicador de eíTa Piedra , que mida tres Granos , y dos ter- 
cios. Quadrenfe los tres , y dos tercios , y fu quadrado 121. 
9. abos multipliquefe por los quatro, y 4. 15. abos,yeí 
produjo «57. y vn tercio fon ducados de plata, que vale 
dicho Diamante. De efta fuerte fe halló valer vn Diamante 
Rofa de quatro Granos 64. ducados , porque quitando del 
quatro el vno , el reíiduo es tres. Efte multiplicado por qua- 
tro quintos producen 1 2. «5 .abos , que es lo mifmo,que dos, 
y dos quintos , los quales quitados del feis , y dos quintos,el 
reíiduo quatro es el multiplicador de dicho Diamante , que 
mida quatro Granos. Multipliquenfe los quatro por si mif- 
mos , y íii quadrado diez y feis multiplicado por el multi- 
plicador del Diamante da Ó4.que es fu valor. 

La oftava Tabla trata de tales Diamantes , defde qua- 
tro Granos hafta diez y nueve Granos, y tres quartos. Aqui 
íe obíerva hazer lo que en los Fondos , y por fer común el 
Multiplicador no ay mas de vna Tabla. Si fe pide , pues , lo 
primero , qué vale vn Diamante Rofa, que mida cinco Gra- 
nos y medio ? Se refponde , que confiderando ej medio 
ier dos 1 6. abos , 6 vn octavo , y el cinco fer vn Quilate , y 
vn quarto de Quilate , que reducidos a vna efpecie es vn 
Quilate , y tres o&avos , fe quadran los cinco y medio , lo 
qual fe hará reduciendo también el Quilate á odtavos , y 
fon onze octavos. El quadrado 1 2 1 . 6 1 . abos multiplicado 
por fefenta y quatro , valor de vxi Quilate , produce 121, 



CAPITULO SEXTO. 5 r 

¡ducados de plata,que es el valor de vnataL Piedra, que mi- 
da cinco Granos y medio. 

Todo efto fe govierna por lo que queda advertido en 
los Fondos , en orden a el repartimiento del Quilate : Tolo 
ay diferencia en los precios. Para prueba de efto veafe qué 
vale vna Piedra Fonda de cinco Granos y medio , y fe ha- 
llara , que el precio del Diamante Rofa de la mifma medida 
es vn quinto menos , que la Fonda , por ir todo formado de- 
baxo de vna miíma proporción. 

Lo fegundo , ñ fe pregunta,qué valor tiene vn Diaman- 
te y/i, que mida doze Granos , y tres quartos de Grano? 
Reduzcanfe los doze , y tres quartos a vna mifma efpecie, 
y ion 5 1 . 1 6.abos,que multiplicados por si mifmos , fu qua- 
drado 2601. 256. abos, íe multiplicara por 64. por íer co- 
mún , hafta llegar a los cinco Quilates incluílvamente , y el 
produ&o 650. ducados de plata es el valor de dicho Dia- 
mante. Los quebrados tocantes a los valores no íe ponen, 
aísi por fer prolixo,como por importar muy poco. 

Lo tercero , fi fe pregunta qué vale vn Diamante Rofa, 
que mida diez y fíete Granos , y dos tercios l Reduzganíq 
lo primero a vna efpecie , que es ai 2. abos , y vienen 53. 
1 2. abos , porque los diez y feis Granos fon quatro Quila- 
tes , y eftos fon 48. 12. abos , y el Grano , que queda ion 
tres 1 2. abos , y los dos tercios de Grano fon 2.12. abos, 
que todos juntos componen los 5 3 . 12. abos. Lo fegundo 
quadrefe efte numero, y el quadrado 2809. 144. abos 
multipliquefe por 64. valor del Quilate , y vienen 1 248. 
ducados de plata por valor de dicho Diamante. 

Entendido efto , y que en llegando a cinco Quilates 
íe multiplican por si mifmos , y el produdo fe vuelve a 
multiplicar por fefenta y quatro , fe íabe , que el valor de 
vna tal Piedra , que mida cinco Quilates es 2000. ducados 
de plata. 

Defde aqui empieza ábaxar el Multiplicador ocho quin- 
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tos en cada Quilate, y fe forman dos Tablas , vna de Multi- 
plicadores ( Tabla nueve ) y otra de precios. ( Tabla diez ) Pa- 
ra formar la Tabla de Multiplicadores fe quitara por regla 
general de la medida de la Piedra cinco. El refíduo fe mul- 
tiplicara por ocho quintos , y el produdlo , que proviene 
fe reftara de fefenta y quatro , y vltimamente el refíduo, 
que quedare fera el Multiplicador de la Piedra , que fe ofre- 
ciere. Para faber fu valor fe quadrara k medida de la Pie- 
dra , y eíle quadrado íe multiplicara por el multiplicador, 
que le correfponde,y el producto fera fu valor. 

Y afsi , lo primero , fi fe pregunta , por qué numero fe 
multiplicara vn Diamante Rofa , que mida fíete Quilates? 
De los fíete fe quitan cinco , con que quedan dos. Eflos 
fe multiplican por ocho quintos , y producen tres , y vn 
quinto. Reftefe efío de 64. Multiplicador de vna Piedra de 
cinco Quilates : con que el refíduo 60. y quatro,quintos , es 
el Multiplicador de la Piedra propuefta , que mide fíete 
Quilates. Para faber fu valor quadrenfe los fíete , medida 
de la Piedra , y fu quadrado 49. multipliquefe por 60. y 
quatro quintos , con que el produdo 2979. ducados de pla- 
ta, es fu valor. 

Lo fegundo , fi fe pregunta , por qué numero fe múlti- 
píicara vn Diamante Rofa , que mida feis Quilates , y dos 
tercios ? Se refponde , que quitando el cinco queda vno , y 
dos tercios. Efto fe multiplica por ocho quintos , y el pro- 
dudo dos , y dos tercios , quitados de 64. dexa por refíduo 
61. y vn tercio , por Multiplicador de effe Diamante. Pa- 
ra íaber fu valor fe quadran los feis , y dos tercios. Su qua- 
drado 400. 9. abos fe multiplica por los fefenta y vno ter- 
cio , y los 2725. que produce es el valor de la mifma Pie- 
dra. 

Notefe que eftos Quartos , y Tercios en hablando de 
cinco Quilates arriba fe confíderan por lo que ellos fon en 
si,no como los quebrados de los Grasos. 

Lo 
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Lo tercero , íi fe pregunta , por qué numero fe multi- 
plicara vn Diamante Rofa, que mida veinte Quilates , y 
qué valor tendrá ? Se refponde , que fe quiten cinco de 
los veinte , y el reííduo quinze fe multiplique por ocho 
quintos. El produdlo veinte y quatro reftefe de feíenta 
y quatro , con que el reíiduo quarenta es el Multiplica- 
dor de efla Piedra , que mida veinte Quilates. Hafta aquí 
llega la Tabla de los Multiplicadores : porque íiiba á los 
Quilates que fubiere , nunca fe multiplica mas , que por 
quarenta , en fubiendo de los veinte , y llegando a los mif. 
mos veinte , como queda dicho. Para faber el valor del 
Diamante propuefto quadrefe el veinte , y fu quadrado 
400. multipliquefe por quarenta, y fu producto 16000, 
Rucados de plata fera el valor de la tal Piedra. 

CAPITULO VIL 

DE LAS TABLAS DE DIAMANTES 

Delgados. 

OBfervaíe en los Diamantes Delgados todo lo que ha£ 
ta aquí fe lleva explicado , exceptuando los precios. 
El valor , pues , que fe dio a tal Diamante fueron 
dos quintos menos , que á el Fondo- : con que el valor de 
vn Diamante Delgado , 6 Tabla , que mida vn Grano es 
quatro ducados , y quatro quintos de ducado. Con eíle 
régimen fe govierna defde vn Grano hafta tres , y tres 
quartos ; y afsi quitando la vnidad , y multiplicando el re- 
íiduo por tres quintos , fe hallara la primer Tabla de tales 
Diamantes , como íe vera por los exemplos. 

Lo primero , fi fe pregunta , por qué numero fe multi- 
plicara vn Diamante Delgado , que mida dos Granos , y 
dos tercios ? Quitando vno queda vno 7 y dos tercios, Efío 

fe 
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fe multiplica por tres quintos, y el produjo vno , fe qui- 
ta de quatro , y quatro quintos , valor , y multiplicador del 
Grano y y el refíduo tres , y quatro quintos es el Multipli- 
cador de efte Diamante , que mide dos Granos , y dos ter- 
cios. Para íaber ííi valor quadro los dos , y dos tercios , y 
el quadrado 64. 9. abos fe multiplica por tres , y quatro 
quintos , y el producto ¿7. ducados es el valor de efte Dia- 
mante. Tabla onze. 

Lo fegundo , fi fe pregunta , por que numero fe multi- 
plicara vn tal Diamante , que mida tres Granos , y tres quar- 
tos ? Se refponde , que quitando , por regla general , vno 
queda por refíduo dos, y tres quartos. Eftofe multiplica 
por tres quintos , y vienen 3 3. 20. abos , los quales íe han 
de reílar de quatro , y quatro quintos , y el refíduo tres , y 
3. 20. abos es el Multiplicador de tal Piedra. Para faber fu 
valor quadreníe los tres,y tres quartos,medida del Diaman- 
te. El quadrado 225. 1 6. abos multipliquefe por los tres , y 
3 . 20.abos. El producto , que es 44. y vn quarto , ducados 
de plata , es lo que vale. En efta forma íe halló valer vn 
Diamante Delgado , que mide vn Quilate 48. ducados , pues 
quitando de los quatro Granos vno quedan tres , que fe 
multiplican por tres quintos , y el producto nueve quintos, 
que es vno , y quatro quintos refiados de quatro , y qua- 
tro quintos , da por refíduo tres , que es el Multiplicador de 
dicha Piedra. Para hallar fu valor fe quadra el quatro , y fu 
Quadrado diez y feis fe multiplica por tres , y produce 48. 
ducados. 

Debaxo de efte precio fe forma la Tabla de auatro Gra- 

L x 

nos hafta diez y nueve , y tres quartos , pues al llegar a vein- 
te Granos , ó cinco Quilates , íiempre fe multiplica por los 
48. ducados, y empieza a baxar feis quintos en cada Qui- 
late hafta llegar a veinte Quilates , que queda el multipli- 
cador por treinta ducados. De aqui ni fube , ni baxa , ten- 
ga los Quilates , que tubiere,de veinte en adelante. Hazefe 

co- 
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como las antecedentes , como fe vera por los exemplos,que 
íefiguen. Tabla doze. 

Lo primero , ii fe pregunta , que vale vn Diamante Ta- 
bla , que mida feis Granos , y dos tercios ? Se quadran los 
íeis , y dos tercios , y para hazer efto fin confundirfe fe re- 
duce todo a Dozabos , y fi fueren quartos fe reducen a diez 
y feisabos. Los feis Granos , pues , y dos tercios ion 20. 
1 2.abos , fu quadrado fon 400. 1 44.abos. Efte fe multiplica 
por 48. valor del Quilate , y el producto 133. fon ducados 
deplata,que vale dicha Piedra. 

Lo fegundo , fi fe pregunta,qué vale vn Diamante Del- 
gado , que mida treze Granos , y tres quartos ? Quadren- 
fe los treze , y tres quartos , 6 los 1 6. abos , y el qua- 
drado 302^. 256. abos , multiplicado por quarenta y ocho, 
valor del Quilate, dan <jÓ7.ducados por valor del Diamante 
propuefto. 

En fiendo Granos , que hazen juftamente Quilates , no 
ay nccefsidad de hazer los quebrados , v. g. ocho Granos, 
doze , ó diez y feis , &c. porque fi es diez y feis Granos, 
que hazen quatro Quilates , fe quadra el quatro , y fu qua- 
arado diez y feis fe multiplica por quarenta y ocho , v^lor 
del Quilate : con que fe hallara valer 768. ducados de pla- 
ta , que es lo miímo , que vna Piedra de diez y feis Gra- 
nos. 

Solo refta explicar las dos Tablas de Multiplicadores , y 
Precios y defde cinco Quilates hafta veinte Quilates , las qua- 
les fe forman afsi. Tabla treze , y catorze. 

Obfetvafe en ellas lo que en las antecedentes , pues 
deíde cinto Quilates baxa íeis quintos en cada Quilate haf- 
ta que llega a veinte Quilates , en que queda el Multipli- 
cador por treinta ducados , y de aquí ni fube , ni baxa : con 
que quitando cinco de la medida de la Piedra, y el reíi- 
dúo multiplicándole por feis quintos , y reftando el pío- 
dudo de quarenta y ocho , el refiduo es elMukipHcador 
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de tales Piedras. Para faber el valor fe quadrara la medida 
de la Piedra , y fu quadrado fe multiplica por el Multiplica- 
dor , que le toca , y eífe producto es fu valor. 

Si fe pregunta , pues , lo primero , por que numero fe 
multiplicara vn Diamante Tabla , que mida cinco Quila- 
tes , y dos tercios ? Quiteníe cinco , quedan dos tercios, 
Eflos fe multiplican por feis quintos. El produ¿to quatro 
quintos fe refta de 48. Multiplicador de los cinco Quila- 
tes , y queda 47. y vn quinto por Multiplicador de tal Pie- 
dra. De efta fuerte fe hizo la Tabla de los Multiplicadores. 
Para faber el valor fe quadran los cinco , y dos tercios. Su 
quadrado 289. 9. abosfe multiplica por los 47. y vn quin- 
to , y el produjo 1 5 1 5. ducados es lo que vale dicho Dia- 
mante. 

Lo íegundo , íi fe pregunta , por qué numero íe multi- 
plicara vn Diamante Tabla , que mida doze Quilates , y 
qué valor tiene ? Se refponde , que fi de doze fe quitan 
cinco , y los fíete que fobran fe multipfcan por íéis quin- 
tos , y el producto ocho , y dos quintos le reftan de 
quarenta y ocho , Multiplicador de los cinco Qjilates , que- 
dan treinta y nueve , y tres quintos por Multiplicador de 
dTe Diamante. Para faber fu valor fe quadran los doze 
med.'da de la Piedra, y fu quadrado 144. fé multipli- 
ca por los treinta y nueve , y dos quintos , y el nue- 
vo producto 5702. ducados de plata es 
íii valor. 
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CAPITULO VIII. 

DE LAS T ABLJS QJJ ÍNZ E r 
y diez y feis de los Diamantes 
Brutos. 

LAs Tablas , que pertenecen a eftos Diamantes fóti 
dos. Vna acerca de los muy menudos , defde dos 
en Quilate hafta 1 6. en Quilate : otra defde el Qui- 
late hafta 40. Quilates , en que queda el Quilate por «jo. 
reales de plata, defde donde ni fube,ni baxa , tenga los 
Quilates,que tubiere. 

El valor que fe dio a los Diamantes Brutos , Punt&¿ 
Nayfes , y La/cas buenos , íiendo menores , que de Quilate 
a baxo , en Efpaña , ó Manjelin en la India , que llaman 
Diamances de partida , fué \ de á dos .en Quilate 56* reales 
de plata \ de a tres en Quilate 52. de a quatro en Quilate 
48. de a cinco en Quilate 44. de a feis en Quilate 40. y de 
a ocho en Quilate 36. fubiendo de dos en dos hafta 1 6. eü 
Quilate , y baxando quatro reales de plata en cada Quila- 
te , queda de los 1 6. en Quilate por 20. reales de plata. De 
ai abaxo íiempre vale el Quilate 20. reales de plata, aun- 
que fean muy pequeños los Diamantes , que entran en Qv¿; 
late , con tal que fean capaces de labor. 

La otra Tabla de los Diamantes Brutos > defde vn Qui-' 
late hafta 40. fe formó afsL A vn Diamante de vn Quilate 
fe le dio el valor de 80. reales , y eftos íirven de Multiplica- 
dor hafta vn Diamante Bruto de 10. Quilates. Defde aqui 
en cada Quilate baxa vno el Multiplicador , hafta quedar 
efte por «50. reales , que de ai ni fube , ni baxa. Quadreíe, 
pu^s , el pefo de la Piedra , el qual fe multiplica por el Mul- 
tiplicador que le correíponde , y el produ&o es fu valor, 

H y, 
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y. g. vn Diamante Bruto , que pefe íeis Quilates , fe qua- 
dra el feis , y fu quadrado 3 6. fe multiplica por ,80. y el pro- 
ducto z88o.rea!es de plata es fu valor. 

Conque íi fe pregunta qué vale vn Diamante Bruto, 
que pefe 1 o. Quilates ? Se quadra el 1 o. y fu quadrado 1 00. 
fe multiplica por 80. y ios 8000. reales de plata , que pro- 
duce es el valor de dicho Diamante. Defde aqui baxa en ca- 
da Quilate vno. 

Con que lo primero , íi fe pregunta qué vale vn Dia- 
mante , que pefe 1 8. Quilates , y qué Multiplicador tiene? 
De los 1 8. fe quitan 10. fobran ocho. Eftos fe reftan de los 
80. y el refiduo72. es Multiplicador de dicho Diamante, 
Dcfpues fe quadran los 1 8. y fu quadrado 324. fe multipli- 
ca por 72. y el produjo 23328. reales de plata es el valor 
del Diamante propueílo. 

Lo fegundo , fi fe pregunta por qué numero íe multi- 
plicara vn Diamante Bruto , que peíé 30. Quilates , y qué 
vale? Délos 30. fe quitaran 10. Elrcfiduo 20. fe refta- 
ra de 80. y los 60. que fobran es el Multiplicador de di- 
cho Diamante. Para faber fu valor fe quadran los 30. y 
fu quadrado 900. fe multiplican por 60. y el produ&o 
34000. reales de plata es íu valor. Con cfte methodo íe 
formo efta Tabla hafta 40. Quilates , y quedo por 50. rea- 
les de plata el Multiplicador. De aqui aunque el Dia- 
mante peíe 60. Quilates íe quadra , y fe multiplica 
por 50. y fe halla fu valor en la forma 
dicha, 

^fc^ffi 
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CAPITULO IX. 

DE LOS CASTIGOS EN LOS 
Diamantes Dejeftuofos. 

EN los libros antiguos fe hallan Tablas hechas délos 
Quites de tercio , quarto , íexto , y quinto ; pero efto 
lo omito , porque ninguno ha de fer tan poco inte- 
ligente , que no fepa facar de la cantidad , que vale la Pie- 
dra ellas partes : v. g. Tiene de caftigo vna quarta parte íu 
Valor , íi fe faca de la cantidad fu quarta parte , y efta le refta 
de la mifma cantidad , íin duda quedará caftigada la dicha 
Piedra en la quarta parte. De la miíma fuerte fe procederá, 
fea tercio, quinto, fexto eíTe caftigo. 

Todo lo que no es fer la Piedra perfe#a,merece cafti- 
go , porque aunque fea chriftalino , y limpio , íi el Diaman- 
te es Fondo , ó 'Tabla , y no fuere quadrado , 6 muy igual de 
efquinas, y íi fuere Rofa , fino es redondo , y bien Facetea- 
do baxan de perfe&o , y es mcnefter darles el caftigo cor- 
refpondiente á fus imperfecciones. Efto fe debe obfervar 
hafta llegar á cinco Quilates, fea enqualquiera de las tres 
cfpecies de Diamantes. La razón es clara , porque como 
fe multiplica por vn mifmo Multiplicador , lo mifmo es qui- 
tar el caftigo del todo , que de la parte ; pero todo efto pide 
grande experiencia , y conocimiento de la Pedrería , que-; 
dando lo mas al juizio del Taífador. 

Mas dificultad ay en fubiendo de cinco Quilates haftá 
io. en que buelve á quedar en vn mifmo Multiplicador. 
Aqui fe deben confiderar fiempre los caftigos con mucha 
advertencia , por poder fer la diferencia mucha , y la razón 
es clara. Si la qucnta fe forma como efta , por perfe&a , y¡ 
luego fe caftiga , ferá c\ caftigo en aquella parte , no mas; 

Hz 1=9 



tfo tlBRO SEGUNDO. 

Lo que fe debe hazer , pues , es , que íi la Piedra es imper- 
fecta , defde fu principio lo fué , y afsi defde el principio es 
precifo darla el caftigo : v. g. vn Diamante Fondo de 10. 
.Quilates de medida tiene de valor yooo.ducados •> pero por 
tener alguna imperfección fe le debe quitar vna quarta par-; 
te, y queda dicho Diamante en 5250. ducados de plata, 
caftigado en vna quarta parte. Pero efto , bien confidera^ 
do y no es razón , porque fe le debe caftigar defde fu princi- 
pio , pues defde él fué el Diamante defe¿tuoíb. 

Hafe de proceder de efta fuerte. De el 80. Multiplica 
áor de cinco Quilates , quitefe fu quarta parte , que es 20. 
ton que queda en 60. el Multiplicador de cinco Quilates. 
Defpues fe executa lo mifmo , que efta explicado en las Ta- 
blas acerca de la Piedra , que mide 10. Quilates. Quitenfe 
cinco , quedan otros cinco. Eftos fe multiplican por dos, 
que baxa en cada Quilate , y el produjo 1 o. fe refta de 60. 
y quedan 50. por Multiplicador de dicho Diamante , que 
núdz 10. Quilates. Para faber íii valor fequadrael 10. y 
fiiqmdrado ioo-fe multiplica por 50. y el produjo «5000. 
ducados es el valor de eíte Diamante , que merece caftigo 
de vna quarta parte : con que entre vno , y otro caftigo ay 
de diferencia 250. ducados , que es bien coníiderable. Coa 
efta advertencia fe debe proceder , íégun juzgo , en efta 
materia , pues la mifma razón natural lo di£la. Si han íe- 
guido efto los antiguos , ó no no debo averiguarlo. Solo 
digo , que fe debe executar en la conformidad dicha ,para 
que no fe proceda con menos inteligencia en materia qu$ 
puede importar tanto. Para que fe aclare mas efta verdad fe 
¿pondrán otros exempíos. 

Oírecióíe taffar vn Diamante Rofa , que media 1 2.Qui- 
lates y el qual era imperfeto , y merecia de caftigo vna ter- 
cia parre. Buíqué el valor en la Tabla , que pertenecía á di- 
cha Piedra, y hallé 7603. ducados. Saqué fu tercera par- 
te , y reítandola de U cantidad me quedaron 5069. duca- 
dos 
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dos de valor , caftigada en vna tercia parte. Voy a bufcar 
fu caftigo defde el principio , que es como debe hazeríe, 
á ver íi conviene con el que fe lleva hecho,de 64. Multipli- 
cador de vn Diamante , de vn Quilate , y de el Diamante 
de cinco Quilates. Quito la tercera parte , me refta 42. y 
dos tercios , que le correfponde a Multiplicador de vn Qui- 
late hafta cinco. Aora formo la quenta mifma , que íi fue- 
ra el 64. Quito de los 12. medida del Diamante, cinco, 
fobran fíete. Eftos multiplico por ocho quintos , que 
baxa en Quilate , me producen 1 1 . y vn quinto. Quito ef- 
tos de 42. y dos tercios , y me reftan 3 1 . y 7. 1 5 .abos Mul- 
tiplicador de dicho Diamante. Para fu valor quadro los 
12. medida de la Piedra , y hallo fer 144. Multiplico ef- 
tos por los 3 1 . y 7. 1 ^. abos , y hallo venir 4^5 3 1 . duca- 
dos , valor de vn Diamante , caftigado defde fu principio 
en vna tercera parte , por íer defeftuoía. En efta coníide- 
racion hallo aver de diferencia de vna a otra «538. duca- 
dos , que es muy notable , porque no debe feguirfe otra re- 
gla íino es efta , para proceder con acierto. 

Oíreciófe taífar vn Diamante Tabla de 16. Quilates 
muy defe&uofo , el qual por fer falto de brio , y negro 
merecía la mitad de caftigo. Executarafe como llevo ex- 
plicado. De el 48. Multiplicador de vn Quilate , y de cin- 
co , íe quitara la mitad , y quedara en 24. Defpues para 
bufcar el Multiplicador de dicho Diamante quito de 16. 
„ los cinco por la regla general : quedan 1 1 . Eftos mul- 
tiplico por feis quintos , que baxa en cada Quilate , y vie- 
nen 13. y vn quinto. Quitólos de 24. fobran 10. y 
quatro quintos , Multiplicador de la Piedra defe&uoía, 
que mide 16. Quilates. Para faber fu valor quadro el 
16. y los 256. que produce multiplico por los 10. y qua- 
tro quintos , Multiplicador , y vendrán a el quociente 
2764. ducados. Aora , para ver qué diferencia ay de 
jm caftigo á otro 5 bufeo en la Tabla el valor de vn Dia- 
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mante Tabla, que mide 1 6. Quilates, y hallo valer 8908; 

ducados , que fu mitad es 4454. valor que íe le diera cafti- 
gado por eííe camino , y hallamos de diferencia de eftea 
el que fe debe feguir aritméticamente 1690. ducados de 
plata , error grande ! 

Advierto , que fe fuele ofrecer medir vna Piedra de 
22. Granos y medio ,621. y medio , &c. y en las Tablas 
de los Granos no alcanza. En la de los Quilates ay vn 
quarto , vn tercio y medio , y dos tercios , y tres quar- 
tos , y la Piedra propuefta,v.g. de 22, Granos y medio tie- 
ne cinco Quilates y medio , y falta para hallar el valor del 
medio Grano. Item, el 21. Granos y medio fon cinco 
Quilates , y vn quarto , y falta también para el medio 
Grano. En efte cafo lo que debe hazerfe para faber el 
valor de eífe medio Grano es tomar el valor de 22. Gra^ 
nos ( íi es el Diamante Rofa ) el qual es 1 9 1 1 . duca- 
dos , y filmándole con el valor de vn Diamante de 23. 
Granos, que es 2076. ducados, y de la fuma íaqueíe la 
mitad , y los 1993. ducados es el valor del Diamante , que 
mide 22. Granos y medio. Convencefe fer efto cierto, 
por la razón de no llegar fu valor á los 20. Granos , y 
dos tercios, que es 2 2. Granos, y mas de medio. Tam- 
bién íi fe hiziera defde fu principio , coníiderando a el 
medio como parte de aquel Quilate , fe facaran los mif- 
mos 1993. ducados , y es camino mas breve: yaísi 
íe executara íiempre que aya tal quebrado 
de Medio. 



*** 
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CAPITULO X. 

DASE VNA REGLA GENERAL 
para hallar el valor de Diamantes , defde qua- 
tro Granos hafta veinte 3 fin valerfe 
de las Tablas. 

DEfpues de entendida la formación de las Tablas 
doy otra regla mas fácil para formarlas , defde 
quatro Granos hafta 20. y para facar los valores 
de qualquier Piedra de las gerarquias dichas , fin valeríe 
de las de el libro , fino folamente de memoria fi fe ofrece, 
y pide el cafo. Tomarafe el Multiplicador , que quedo 
á los quatro Granos , y quadrando los de la medida de 
la Piedra , que fe quiere valuar , efte fe multiplicara por 
el Multiplicador , que firvió para el valor del Quilate , y 
vendrá el valor de la tal Piedra. Mejor fe entenderá por los 
tres exemplos figuientes efta regla. 

Sea el primero vn Diamante Fondo , que mida íeis Gra- 
nos y y dos tercios. Quadro los feis , y dos tercios , y el 
quadrado 44. y 4. novenos multiplicóle por cinco , Mul- 
tiplicador de quatro Granos, pues el produílo 222. du- 
cados es el valor , que bufeo. La prueba fera facarlo por 
la otra regla , y que venga lo mifmo , como realmente vie- 
ne. Sea el otro exemplo vn Diamante Rofa , que mida fíete 
Granos , y vn quarto , que valdrá ? Quadro los fíete , y 
vnquarto, y el quadrado ^2. y 9. 16. abos le multiplico 
por quatro ( que es el Multiplicador , que fe le halló al Dia- 
mante Rofa de medida de quatro Granos ) pues el pro- 
ducto 210. fera el valor de vn Diamante Roía , que mida 
íiete Granos , y vn quarto. Sea el tercer exemplo vn Dia- 
man- 
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raánte Tabla , que mida 1 1 . Granos y medio. Quadro los 
1 1 . y medio , y el quadradp 1 3 z. y vn quarto le multiplico 
por tres ( que es el Multiplicador , que fe halló a vn Tabla 
de medida de quatro Granos ) pues el producto 396. du- 
cado:- es lo que vale dicho Diamante Tabla de medida de 
1 1 . Granos y medio. 

Efta regla íblo puede tener lugar defde quatro h afta 
20. Granos , porque como defde allí en adelante ¡comien- 
za á baxar , no puede ajuftarfe a fu methodo. Mas a lo me- 
nos en eftas medidas íe ahorran las reducciones de que- 
brados a dozabos , y diez y feis abos. La razón en que 
fundo fu practica es , que quando fe multiplica por el va- 
lor del Quilate es menefter reducir a fus partes la medida 
de la Piedra ; mas aquí como el Multiplicador es de Gra- 
nos , y la medida Granos también fon iguales los produc- 
tos. Hallafc en efta practica la proporción del valor de 
yna Piedra Rofa á los quatro quintos de h Fondo, y de 
la que es Tabla a los tres quintos de la mifma Fondo, 
por ir debaxo de vna propia regla de 
proporción. 
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TABLA L DE DIAMANTES 
Fondos ¿por menor. 



20 


en quilate 


2Z 


reales. 


18 


en quilate 




reales. 


ké 


en quilate 


reales. 


14 


en quilate 




reales. 


■ 12 


en quilate 




reales. 


10 


en quilate 


44 

48; 


reales. 


9 


en quilate 


reales. 


8 


en quilate 


H 


reales. 


7 


en quilate 


reales. 


' 6 


en quilate 




reales. 


u 


en quilate 


88 


reales. 



TABLA 1L DE DIAMANTES 

Fondos, dcf de vn grano hajia tres granos, 
y tr es quartos de grano. 



Ducados f . , , ? 

de plata. 4 3*34 



i 


8- 


«2 


13\ 


i6í 


10] 

45 


z 


28 


34/, 






n 

J> 


54 


6o> 


63 


6 7¡ 


7U 



* 



66 



TABLA III. DE DIAMANTES 

Fondos , de/de quatro Granos , hafla diez y 
nueve Granos , y tres quartos 
de Grano. 



Duc. 




1 


1 


X 




3 


de p. 


I 


4 


3 


Z 


3 


4 


4 


8o 


90 


93 


IOI 


108 


112 


5 


125 


137 


1 42 




160 


165 


6 


180 


r 95 


200 


21 1 


222 


227 


7 


245 


262 


268 


281 


293 


300 


8 


320 


340 


347 


361 


375 


382 


9 


405 


427 


435 




467 


475 


IO 


500 




533 




568 


577 


ii 


605 


632 


642 


661 


680 


690 


12 


720 


750 


760 


781 


802 


812 




845 


877 


888 


911 


933 


945 


14 


980 


1015 


1027 


IO<JI 


1075 


1087 


J5 


1125 


1 162 


"75 


1201 


1227 


1240 


16 


1280 


1320 


1333 


1361 


1388 


1402 


17 


1445 


1487 


1502 | 


1531 


1560 


1575 


18 


1620 


1665 


1680 i 


1711 


1742 


1757 


J 9 


1805 


1852 


. 1868 


1901 


[ '933 


1950 



TA- 
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TABLA IK DE MVL TlPLICA- 

dores de los Diamantes Fondos , de/de cinco 
quilates ,h a fia veinte quilates. 





I 


a 


2 


I 


a 


3 




4 


3 




3 


4 


5 


0 


79\ 


79! 




79 


78^ I 


78; 


u 




77% 


77 x 


1 


77 


7^ 


76I 


7 


76 


75: 


75- 


¡ 


7 * i 


74s 


74Í 


8 


74 


73: 


73 




73 


7*3 


72Í 


9 


71 


7«i 


71; 


■ 

; ¡ 


71 


7°\ 


70I 


10 


70 


*9Í 


69! 




69 : 


68^ 


68i 


1 1 


68 


67J 


67 




67 1 


66; 


661 


iz 


66 




65' 




65 


^ 


64I 


*3 


64 ' 




63 




63 


62; 


6zí 


14 


62 


61I 


61 




61 


6o\ 


60Í 




60 


59' 


, 59 




59 


5^ 


58i 
5$ 


¡ 16 


58 


57Í 


57 






5^ 


! 17 


5* 


55; 


55 




; 55 


1 54s 


! 54Í 


18 


54 


53l 


53 


; 1 53 


. 5*? I 5^ 


l 9 


5* 


tu 


5i 


; 51 


! 5o, 


k5o; 




5o 


50 


50 


! 50 


50 


i 50 



1 5 



TABLA V. DE LOS VALORES DE 
los Diamantes Fondos , defde cinco Quilates,, 
hajia veinte Quilates, 



Duc. 




I 


1 


1 




3 


de p. 


I 


4 




2. 




4 










■> 


2000 ] 
28o8 


2I9I 


2256 


2389 


2526 í 


2 59> 


6 


3027 


3101 


3M3 


3407 


34S5 


7 


3724 


3968 


4051 


4218 


4388 1 


4474 


8 


4736 


5OO2 


5092 




5438 




9 


5832 


¿I 17 


6213 


6407 


6603 


6701 


IO 


7OOO 


73OI 


7403 


7607 


7812 


7916 


ii 


8228 


8 $43 1 


864S 


8860 


9°74 


91 81 


12 


9504 


9829 


9937 


10156 


10375 


10485 




I08l6 


1 1148 


11259 


1 1481 


11 704 


11816 


14 


I2I<52 


12488 


12600 


12825 


13050 


13162 




1:3 5OO 


13837 


13949 


14174 


14399 


145 11 


16 


I4848 


15183 


15295 




15740 


15851 


17 


l 6l 84 


16514 


16624 


16843 


17062 


171 70 


18 


I7496 


17818 


17925 


18139 


18351 


¡18457 


í 19 


I8772 


19084 


19187 


19392 


19596 


; I9Ó98 


)20 , 


20000 


20503 


20672 


21012 


l"3íí 


2152S 
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TABLA VI. DE LOS DIAMANTES, 

Rofas } y delgados ¿por menor. 



22 
j 


quilate 


II 


reales de plata. 


70 

j 


en quilate 


II 5 

4 


reales de plata* 


28 


en quilate 


I2 4 


reales de plata. 


26 


en quilate 




reales de plata. 


24 


en quilate 


TI 


reales de plata. 


22 


en quilate 


l6 


reales de plata. 


20 


en quilate 


I7 3 , 
* / < 


reales de plata. 


18 


en quilate 


* y-j 


reales de plata . 


16 


en quilate 


22 


reales de plata,, 


14 


en quilate 




reales de plata. 


I 2 


en quilate 


reales de plata. 


I I 


en quilate 


3 2 


reales de plata. 


10 


en quilate 


$4 


reales de plata. 


9 


en quilate 


. reales de plata. , 




en quilate 


44>, 


reales de plata. 


7 


en quilate 




reales de plata. 


6 


en quilate 




reales de plata. 


$ 


en quilate 


7o; 


reales de pLitj. 



TABLA VIL DE LOS DIAAdAN- 

tes Rofas t defde *vn grano , hafia tres granos > 
y tres quartos de grano. ■ , i 



Duc. 




I 


I 


1 


2 


3 


de p. 


I 


4 


3 


z 


3 


4 


I 


61 




11 


*3l 


16; , 


^ ■■ -y 


2 


22; 




29 




36 


3/4 


15 


43Í | 


48; | 


5°,' 1 


109 


57; | 


59 



70 



TABLA VUL DE LOS DIAMANTES 
Rojas , de/de quatro Granos , hajia diez y 
nueve Granos 9 y tres quartos 
de Grano» 



Duc. 




t 


I 


I 




3 


de p« 


I 


4 


3 




3 


4 


4 


64 


7* 


75 


81 


87 


90 


< 


100 


1 10 




7 "J T 


X ¿LO 


7 2? 


6 


144 


156 


l6o 


169 


177 


182 


7 


196 


2IO 


*M 


225 


235 


240 


8 


256 


272 


277 


289 


300 


306 


9 


3*4 


342 


348 


361 


373 


380 


IO 


400 


420 


427 


441 


45 5 


462 


ii 


484 


506 




529 


544 


55* 


IX 


576 


600 


608 


625 


641 




*í 


676 


702 


711 


729 


747 


75 6 


14 ' 


784 


«12 


821 


841 


860 


870 


i* ! 


900 


930 


94O 


961 


981 


992 


16 ; 


1024 


1056 


IO67 


1089 


mi 


1 122 


i 17 i 


Ufó 


1190 


I20I 


I22<J 


1248 


1260 


18 


1x96 


1332 


1344 


1 *3 6 9 


1393 


1406 


*9 


1444 


1482 


. *495 


J$2I 


I M47 


1560 



KA 
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TABLA IX. DE MULTIPLICA* 

dores , defde cinco quilates , hafta veinte 
quilates , de los Diamantes 
Rofas. 





T 


1 


1 


I 


z 


3 




l 


4 


3 


Z 


3 


4 


5 ] 


64 




Ao7 1 




6i;4 i 


624 


6 


62* 


62 


6l\\ 


6i¡ 
60 


6i¡ 


¿'i 


7 


6o 4 




6o4 


59:; 
58A 


59^ 


8 


59Í 


58? 


5»A 




58 


9 


57^ 


57; 


57/, 


564 


56/, 




lo 


56 


551 


55. 7 , 


55Í 


54Í1 


54? 


1 1 


54Í 


54 
5*; 




53 5 s 


5 3 3 " 


53; 


12 






5* 


51" 




13 




50} 


5°A 


50* 


5< 


50 


14 


49 3 s 


49? 


49A 


484 


48/, 


48^ 


15 


48 


47 1 


47 , 7 , 


47 




46? 


16 




46 


45Í 3 , 


45! 


45; 


45; 


17 


44 4 


44, 


44 m 


44 


43ÍÍÍ 


43 J , 


18 


43 í 


aA 


*A 


4*; 


4*. 2 , 
40, 8 , 


42 


J 9 


4 1 ' 


4i; 


41 M 


40 4 


4o: 


20 


40 


40 


40 


{ 40 


40 


40 
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¿TABLA- X; DE EL VALOR DE LOS 
Diamantes Rofas , defde cinco Quilates, 
ha fia veinte Quilates, 



£ 

Duc. 




I 


1 


1 


2 


~ * 1 


'de p» 


I 


4 


X 


a 


3 


4 1 


5 




1752 


IS05 


1 91 1 


2020 


2076 


z 
O 


2246 


2421 


240 1 


2602 


2725 


,.00 
2700 


7 


2979 


3*74 


3241 


3375 


35II 


3579 


8 


3788 


4002 


4074 


4219 


4366 


444O 


9 


4665 


4894 


4971 


5126 


5282 


5361 


JO 


5600 


5841 


5921 


6085 


6250 


6332 


ii 


6582 


6834 
7863 


6918 


7088 


' 7259 


7344 


ia 


7603 


7950 


8125 


83OO 


8388 


13 


SÓ52 


8918 


9007 


9185 


9363 


9453 


14 


97" 


999° 


10080 


10260 


IO44O 


10530 


*5 


10800 


11070 


II 160 


II 339 


II519 


11 609 


16 


11878 


12146 


12236 


11414 


I2592 


12681 ' 


17 


12947 


1321 1 


13299 


!3475 


13649 


13736 


18 


13996 


14255 


14340 


14511 


I4681 


14765 


19 


15017 


15267 


M349 




I5677 


M758 


2.0 


1 I 6000 


16402 


, l6 537 


;i68io 


I7084 


17222 
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TABLA XI. DE LOS DIAMANTES 
delgados, defde vn Grano hajla tres Granos» 
y tres quartos de Grano. , 



r 



d .. 



I 


1 4 < 


7, 


s; 


I0¡ 




13; 


2 








24,' 


27 


283 1 


3 


' 3*1 


36; 


37| 


40; 


43 


44i 



r^2L^Í A77. DE LOS DIAMANTES- DELGADOS, 
defde quatro Granos , bajía diez y nueve Granos, 
y tres quartos de Grano. 



Duc. 
dcp. 



I 
4 



4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 
1 1 

12 

13 
14 

M 
16 

17 

18 

«9 



48 

7$ 
108 

147 
192 

*43 

300 

363 
432 
507 
588 
67? 
768 
867 
97Z 
1083 



54 ' 


56 


60 


82 


8> 


90 


117 


I20 


126 


157 


l6l 


168 


204 


208 


216 


256 


26l 


270 


3M 


320 


33° 


379 


3S> 


396 


45° 


456 


468 


526 


533 


546 


609 


616 


630 


697 


705 


720 


792 


800 


816 


892 


901 


918 


999 


1008 


1026 


ni 1 


1121 


1140 


K 



65 
96 

133 

176 

225 
280 

341 

408 

481 

560 

645 
736 

833 
936 

1045 

II 60 



67 

99 
136 

180 

229 

285 

346 

414 

487 

567 

652 

744 
841 

945 
1054 
11 70 
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TABLA XUL DE MULTIPLICADO- 
res de los Diamantes delgados , defde cinco 
quilates , hafia veinte quilates. 







■ 
• 


l 


j 


2r 


3 




I 




3 


2 


3 


4 


< 

1 


48 1 


47 7 \ 

1^ / 10 


47'< 


47! 




47 / / 


6 


4.6 4 


4.6' 


46* 


46" 


46 


4< * / 

T J IO ¡ 


7 


45! 


45, ? o 


45, i 


45 J 


44? 


44, 7 o ' 


8 


44 1 , 


44,o 


44 1 


43t 


43 < 


43, 


9 


43; 


4* /o 




40 


40 


4*4 


IO 


42 


4i« 7 o 


4I I< 


40 


40 


41/0 


1 1 


40+ 


40Í 


40* 


4o; 


40 


397o 


12 


39' 


39¿> 


39; 


39 


3 o ? 


387o 


13 




38,'o 


38 


37} 


37 5 ? 


371 


14 


37; 
36 


36/0 


36; 


3 6\ 


3¿; 


36/0 


M 


35. 7 o 


35? 


35; 


35; 


35.o 


16 


34? 


34i 


34^ 


34; 


34 




17 


33? 


33.o 


33; 


33 


| 32? 


3*7o 


18 


30 


32-.0 


32 


30 


30 


30 


19 


30 




3°? 


30', 


30? 


i 3% 


20 


30 


i 30 


30 


3° 


50 


30 



TA- 



7S 



TABLA XIV DE VALORES DE 

los Diamantes delgados ¡defde cincoQuilates, 
hafia veinte Quilates* 



UUC. 




1 


X 


X 


X 


3 


de p. 


I 


4 


3 


z 


3 


4 




i ¿uu 


T *y T A 


T O H A 

1 354 


1 433 




M V 


6 




ioiu 




I95Z 


70/1 A 


209 1 


7 


O A 

Z2 34 




2430 


253I 


2,033 


268A 


8 i 


2841 


3001 


3055 


3164 


3274 


3330 


9 1 


3499 


3670 


3728 


3844 


3962 


4021 


IO 


4200 


4381 


4442 


4564 


4687 


4749 


ii 


493 6 


5125 


5189 


53l6 


5444 


5508 


12 


«5702 


5897 


«5962 


6093 


6225 


6291 


i3 


6489 


6689 


675S 


6889 


7022 


7089 


14 


7291 


7493 


7560 


7695 


7830 


7897 


*5 


8100 


8302 


8370 


85O4 


8639 


8707 


16 


8908 


9110 


9177 


9311 


9444 


951 1 


17 


9710 


9908 


9974 


IOI06 


10237 


10302 


18 


10497 


IOÓ9I 


10755 


IO883 


IIOIO 


11074 


*9 


1 1263 


11450 


11512 


H635 


H757 


11818 


20 


1 2000 


1 12301 


,12403 


' I2607 


12813 


'1 29 16 
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TABLA XV. DE DIAMANTES BRUTOS, 
por menor. 



3 


en quilate 


32 


rsM plata. 


10 


en quilate 


4 


en quilate 


48 


rs.de plata. 


12 


en quilate 


5 


en quilate 


44 


rsje plata. 


14 


en quilate 


6 


en quilate 


40 


rs.de plata. 


16 


en quilate 


8 


en quilate 


,36 


¡ rsje plata. 


18 


en quilate 



¿z\rs. de p. T 
28 | rs. de p\ 
24 ¡ rs. de p. 
20 rs. de p. 
rs. de p. 



TABLA XVI. DE MULTIPLICADORES DE DIA- 
mantés en Bruto y defde vnQuilate^haJla ¿¡.(¿.Quilates. 



I 


80 


1 1 


79 


21 


69 ] 


3i 


59 


2 


80 


12 


78 


22 


68 


3* 


58 


3 


80 


13 


77 


*3 


67 


33 


57 


4 


80 


14 


76 


24 


66 


34 


56 


5 


80 


*5 


75 


2 5 i 


65 


35 


55 


6 


80 


16 


74 


26 


64 


36 


54 


7 


80 


17 


73 


17 


63 


37 , 


53 


8 


80 


18 


72 


28 


62 


38 


5* 


9 


80 


*9 


71 


29 


61 


39 


5 1 


10 


80 


20 


1 70 1 


30 


1 60 


40 


50 



Tabla xvii. del valor de los diaman- 

tes en Brutoydefde vn Qiiihte y haJ}a qo.Quilates. 



I 


80 


1 I 


9559 


21 


130429 


3 1 


56699 


2 


3 20 


I 2 


1 1232 


22 


'3291 2 


3i 


5939* 


3 


720 


h 


1 301 3 


2 3 


35443 


33 


62073 


4 


1280 


14 


14896 


14 


38016 


34 


64756 


5 


2000 


15 


16875 


*5 


¡40625 


35 


67375 


6 


2880 


16 


18944 


26 


43264 


36 


69984 


7 


3920 


17 


21097 


*7 


Í45927 


37 


72292 


8 


5I20 


18 


23328 


28 


48608 


38 


75088 


9 


6480 


, J 9 


25331 


29 


¡51301 


39 


77571 


10 


8000 


. 20 


2 8000 


30 


/ 54000 


40 


80000 



u~ 
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LIBRO TERCERO. 

CAPITULO PRIMERO. 
DE LOS RUBIES, T SU VALOR. 



$¡§é? S el Rubí vna Piedra algo mas blan- 
^^C\^^^ da>que el Diamante, aunque mas her- 
moíapor íli color, traníparencia , y 
grandifsimo refplandor, que lo es tan- 
to, que parece cente lla , difundida en 
toda la íiiperfkie de eftas Piedras} 

^^fe^l^^S^^ cau ^ a ^ e ^ ue > cn U e g an< ^o a fer gran- 
des , por aver pocas , tienen mas efti- 
ír>acion,y valer, que los Diamantes Tablas , puefto, que 
á vn Rubí de diez Quilates fe le da valor de cinco mil duca- 
dos , quando a vn Diamante Tabla , de la mifma medida , íe 
le dan íblos quatro mil y decientes, Y fi fe hallara vn Ru-, 
bi de veinte Quilates perfeílo , igualara fu valor a el de vn 
Diamante Fondo. Por efta eftimacion , y fer menos duros, 
que los Diamantes , dieren á los Rubíes fegundo lugar en- 
tre las Piedras precioías. 

Nacen en la lfla de Ceilan de la India Oriental los que 
fon muy encendidos. También nacen en el Africa, aunque 
eftos fon mas claros. Labranfe con diferentes formas , ref- 
pe£to de como falen de fu nacimiento. Brutos , y fin labor 
alguna, fon llamados Cabujones. La perfección de el Rubí 
confifte en tener el color muy encendido , fer de gran lim- 
pieza , y diafanidad , muy centelleante > y luftrofo. Su la- 
bra- 
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brado es redondo , quadrada la fuperficie de encima , y el 
fondo de razonable grueíTo , cómo la quarta parte de todo 
fu ancho , poco mas , ó menos. Lo que importa poco , co- 
mo tenga el color muy encendido , y tranfparente. Por la 
forma de la Piedra fe divide el Pabellón en qua'cro partes, 
dandofele vna de ellas a cada Vi/el , con que quedara qua - 
drada fu Tabla, y en fuperficie plana. Con lo que el labra- 
doeftaráen toda perfección. 

Bufcanfe fus Valores, y Multiplicadores por las Tablas, 
que fe pondrán adelante, cuyo vfo manifeftaran los excm- 
plos que fe propufieren. Eftas Tablas fon tres. La prime- 
ra por menor comienza defde doze Rubies en Quilate , haf 
ta cinco ; porque defde alli arriba es cortifsima la eftima- 
cion,quc fe les da. La fegunda Tabla defde vn Grano, 
hafta tres y tres quartos de Grano , lo qual fe govierna por 
el valor que íe dio a el Grano , que fueron dos ducados , ó 
veinte y dos reales de plata, por averie puerto en reales haf 
ta llegar a quatro Granos , deíde donde ya fe valúa por du- 
cados. 

La tercera Tabla comienza defde quatro Granos hafta 
diez y nueve , y tres quartos ; la qual en cada Grano fube 
medio ducado , tomando por principio treinta y dos , que íe 
le dieron de valor. En efta , y la que fe le fígue fe forman 
dos , vna de Multiplicadores , y de Valores la otra. 

Finalmente , la vltima Tabla comienza defde cinco 
Quilates hafta diez, fubiendo en cada Quilate dos ducados, 
que correíponde proporcionadamente a el medio , que fu- 
bió en cada Grano en la tercera ; mas con eíta diferencia, 
que en los Granos el medio fe dividió en quarto, medio,ter- 
ció, dos tercios, y tres quartos ; y en los Quilates los que íe 
dividen fon los dos ducados, hafta llegarte a diez Quilates, 
en que queda el Multiplicador por cinqmnta ducados; y de 
ai, ni fube, ni baxa, tenga la Piedra la medida que tubiere. 

Fara conocer generala icate el valor de la medida de 

vna 
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vna Piedra, fe quadra lo que mide, y efte produjo fe mul- 
tiplica por los cinquenta ducados , cuyo fegundo produjo 
es el valor bufcado. Con efta regla fe formaron dichas Ta- 
blas , en el modo que fe advertirá de los exemplos que fe 
puíleren. 

CAPITULO II. 

FORMACION, T VSO DE LAS 
Tablas de Rubíes. 

LA primera Tabla, que fe intitula: de Rubíes por menor, 
fe formó fuponicndo , que a vn Rubí de cinco en 
Quilate , íe le dieron de valor diez y nueve reales de 
plata , reípeílo de lo que vale el Quilate noventa y cinco rea- 
les. Pues aora partiendo cftos 95. por el numero de Ru- 
bíes , que entran en Quilate , elquociente dará lo que cada 
vno vale; v. g. fi entran feis Rubíes en Quilate , partiendo 
95. entre feis , faldran a el quociente 1 5, y 5. novenos , los 
quales fon reales, que tendrá de valor cada Rubí de los feis 
que entran en Quilate. Si entran ocho, executando lo mi£ 
mo, el quociente 1 1 . y 7. oflavos íera el valor de cada vno 
de ellos. De efta manera fe formó efta Tabla de Rubies por 
menor , femejante a la de los Diamantes , quedando aurí 
con mas arte , que la que fe halló formada. 

La fegunda Tabla , que como fe dixo , comienca defde 
vn Grano hafta tres y tres quartos de Grano , fe formó fu- 
poniendo , que a vn Rubí que mide vn Grano, fe le dieron 
de valor 2 2. reales de plata. Conque, por regla general, 
efte numero 22. fírvió de Multiplicador. En cuya fupofi- 
cion , fi fe quiere faber , qué valdrá vn Rubí , que mida dos 
Granos , y tres quartos de Grano? quadrandoíe efte nume- 
ro 2. y 3.quartos,y multiplicando el quadrado 64.novenos, 

por 
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por el Multiplicador 22* el producto y 4. novenos,' 
que fe entienden reales de plata, es el valor de tal piedra. 

De la mifma manera vn Rubí f que mida vn Grano , y 
tres quartos de Grano, valdrá 67. y 3.o£lavos reales de 
plata ; porque quadrando el vno,y tres quartos , cuyo qua^ 
dradoes49» 16. abos, y multiplicándolo por 22. refultan 
dichos 67. y 3 . quartos reales, valor de la piedra propuefta. 
Aísimifmo, vn Rubí que mida tres Granos , y tres quartos 
de Grano, valdrá 3 09 .reales de plata , y tres o&avos ; por- 
que quadrando la medida tres , y tres quartos , produce 
,225.16. abos , ios qualcs multiplicados por 22. dan dichos 
309. reales , y tres o&avos de valor. Item, vna piedra que 
mida quatro Granos , valdrá 352. reales , porque múltipla 
cando el numero 1 6. quadrado de quatro por 22. produce 
dicha cantidad de relies , que fon lo mifmo que treinta y dos 
ducados- Deíde efte valor comienza la tercera Tabla , por 
ir fubiendo ya en ella dos ducados en cada Quilate ¡ y eq 
cada Grano medio ducado ; pues r2partiendo el 2. duca- 
dos entre los 4, Granos ; toca a cada vno medio ducado, 
que fubir. 

En la formación de efta tercera Tabla , que como íc 
ve , comienza defde quatro Granos hafta diez y nueve , y 
tres quartos de Grano , nos valimos de el medio ducado 
que fiibe, para el repartimiento de los quebrados , median- 
te lo qual , para hallar en los grados de efta T^bla el Multi- 
plicador , fe quitaran , por regla general , de cada medida 4: 
y multiplicando el refiduo , por el medio que fube en cada 
.Grano , fe añadirá fu producto a los 3 2. ducados , que tie-i 
He por Multiplicador vna piedra de quatro Granos, y la ííih 
taa que refultare fera el Multiplicador nuevo, que fe bufea- 
re. Explicaralo mejor vn exemplo , y fea va Rubí , que mi- 
da feis Gamos y medio. Para bufear el valor de efte Rubí, 
es meneíler hallar fij Multiplicador de efte modo. Por la 
regla general de los ícis Granos y medio que mide , quitaré 

qua- 



CAPITULO SEGUNDO, «f 

fcjuatro , y quedaran dos y medio ; eflos nniltiplicare por el 
medio que fe dixo fube en cada Grano , y ferá el produjo 
cinco quartos ; añadiré luego eñe producto á el Multiplica- 
dor de quatro Granos 32. con que la íuma de vno , y otro,' 
que es 3 3 . y vn quarto , ferá el nuevo Multiplicador de Ru- 
bí, que mida feis Granos y medio* 

Sabido el Multiplicador fe halla el valor de la Piedra de 
la miíttia fuerte , que en ios exemplos de las antecedentes 
Tablas ; eílo es , quadrando el numero de la medida , y 
multiplicando el quadrado hecho por el Multiplicador, que 
corresponde á la medida ; y afsien el caíb de eñe exemplo¿ 
el quadrado de feis y medio es 1 69. 64. abos multiplica- 
do, pues, por 33. y vn quarto, fu nuevo Multiplicador 
produce 87. ducados, valor de tal Piedra. 

Antes de paíTar á otros exemplos débete advertir , que 
aqui es preciío obíervar las partes de el Quilate , que fe ex- 
plicaron , quando fe trató de los Diamantes , por íer el 
Multiplicador valor de el Quilate ; pues confiderandote los 
feis Granos y medio , como íi compuíieííen Quilate y me-; 
dio , con mas medio Grano , reducidos íeran 1 3 . octavos, 
íiendo los 8. o£fot vos el Quilate , los 4. odfcwos el medio 
Quilate ; y el vn octavo, dos 16. abos de Quilate , 6 medio 
Grano. 

También fe advierte , que no debe íeguiríe aqui la re-¿ 
gla , que fe dio para los Diamantes , en orden a la explica- 
ción , que fe hizo en ellos, de los Granos, por no fer común- 
el Multiplicador. Efto fupuefto , y advertido , prof guien-- 
do el methodo de la formación de efta tercer 1 ¿bla , para 
hallarte el Multiplicador , y valor de vn Rubí, que mida 
treze Granos y vn tercio , fe rebaxaron quatro de los 1 p 
Granos , y quedando nueve , y vn tercio , fe multiplicaron 
eftps por el medio que fube , y vinieron quatro , y dos ter- 
cios : eftos añadidos a 32. dio la fuma 36. y dos tercios el 
Multiplicador de piedra ; que media 13. Granos y vn ter* 
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ció. Para el valor, hecho el quadrado de 1 3 . y vn tercio, 
que es 1 1 . y vn noveno , y multiplicado por dichos 3 6. y 
dos tercios , produxo 407, ducados j y tanto vale femcjan- 
te piedra. 

De la miíma manera fe halló el de vn Rubí , que midie- 
ra 19. Granos ; pues quitándole quatro á íu medida, y 
multiplicando los 1 <j. de elreíiduo por medio, añadido lue- 
go el produ&o fíete y medio a los 32. íalieron por Multi- 
plicador 3 9. y medio, y íiendo fu quadrado 361. 16. abos, 
multiplicados eftos por aquellos 39. y medio , refultaron 
891. ducados de valor de dicho Rubí. 

Pero por fi alguno defeare faber la razón fundamental, 
que fe tiene , para obrar con efta regla de quitar quatro á la 
medida de las piedras , contenida en efta Tabla , para buf. 
caríeles el Multiplicador, digo, que de aquellos quatro Gra- 
nos , que fe quitan , fué Multiplicador el 3 2. y como quie- 
ra , que ya dtfde alli fube medio ducado en cada grano,que 
aumenta de medida la piedra , fe halla como en el exem- 
ploprefente , que aumentando los 1 «5. granos la piedra de 
19. eftos 1 5. fon medios , y por efíb correfponden fíete y 
medio , que es íu mitad , y lo que fe añade a el Multiplica- 
dor de quatro granos. De efta caufa nació el correíponder 
el Multiplicador 40. a la medida de 20.granos,ó cinco Qui- 
lates. 

La vltima Tabla comienza defde dichos cinco Quila- 
tes , hafta 20. Quilates , formandofe con el miímo artificio, 
que las palladas ; falvo , que por la razón explicada en el 
Capitulo paflado , fon cinco los Quilates, que fe quitan á la 
jftedida , haziendofe la multiplicación de la refta por dos 
ducados , que es lo que ya fube en cada Quilate ; y luego 
añadíendofe eífe produfto a el Multiplicador de cinco Qui- 
lates , que es 40. en cuya fama fe halla el nuevo Multiplica- 
dor de la medida á quien fe bufea ; v. g. quiero íaber qual 
fcra el Multiplicador de vn Rubí , que mida feis Quilates y 
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dos tercios. Quito de efta medida cinco , queda vno y dos 
tercios ; multiplicólo por dos ducados , fon tres y vn tercio 
el produjo - y añadolo a 40. y fera la fuma 43. y vn tercio, 
Af ultiplicador de dicha piedra , que mide feis Quilates , y 
dos tercios. Bufcole el valor ,quadrando la medida , y fu 
quadrado 44. y quatro novenos multiplicado por 43. y vn 
tercio, produce 1925. ducados, fera lo que vale. 

Aísimifmo , el Multiplicador de vn Rubí , que mida 
diez Quilates , executandofe lo que en el antecedente exem- 
plo, es 50. y fu valor «jooo.ducados, porque multiplicando 
el quadrado de 10. que es 100. por el Multiplicador $o.im- 
porta eífa cantidad. Eñe Multiplicador 50. no fe altera ya 
deíde aqui ', pues ni fube , ni baxa , mida lo que midiere la 
piedra de diez Quilates arriba. En cuya conformidad, íi ay 
vn Rubí , que mida 1 5. Quilates y medio , quadrandofe e£ 
ta medida , y multiplicando fu quadrado por $0. produce 
1 201 2. ducados, valor fuyo. Aísi en qualquiera otro , que 
fuba de 10. Quilates para arriba. 

CAPITULO III. 

CASTIGO DE LOS RVB1ES, 

y Tablas de los Balaxes. 

EN el caftigo de eft<is piedras debe obfervar el Taifa-? 
dor, que ay Rubíes Balaxes , los quales no tienen tanto 
color como los de quienes hemos tratado , y íu pro- 
pia tafia fe pone adelante. Y que ay también vnas piedras, 
que llaman Efpinelas , efpecies de Rubí , mas obfcuras , con 
las que debe tener cuidado , para no equivocarlas con los 
verdaderos Rubíes. Efte caftigo queda íiempre a el buen 
juizio , y arbitrio de el TaíTador , coníiderando el mayor, ó 
menor defeóto de el Rubí , para hazer en él mayor , ó me- 

tz ñor 
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ñor cafHgo , a proporción de la falta en la piedra que fe hu- 
biere de caftigar. 

El modo de hazerlo en Rubíes, deíde vn Quilate> hafta 
diezmen que el Multiplicador queda por 50. es el mifmo, 
que como legitimo , y verdadero fe previno, y explicó para 
los Diamantes ; efto es , caftigandolos en la parte > y no en 
el todo pero de diez Quilates arriba , por fer ya común el 
Multiplicador , procederafe con el modo común , pues lo 
mifmo es ya entonces caftigar en la parte , que en el todo; 
ó al contrario , íiendo iguales los reíiduos a los Multiplica- 
dores. V. g. vnRubi de 1 2. Quilates merece caftigo de vna 
quarta parte de fu valor , loproprio fera quitar de o. di-i 
cha quarta parte , y multiplicar por 37. y medio , el qua-: 
drado de 1 z. que multiplicar el mifmo quadrado por 50* y 
deípues rebaxar de todo el valor fu quarta parte r fi el caftí* 
go es en el quarto ; ó la quinta íi es en el quinto j ó la fexta 
lies en el fexto , &c. 

El Rubí Balax es efpecie de el Rubí perfedto , íii color 
es claro , que tira a Rofa •> muy limpio , que echa grandes 
luzes , y que es muy agradable a la vifta. A eftos por lo 
daros , que fon , fe les da poca eftimacion en íiendo peque- 
ños y como alas demás piedras , que fe les íiguen ; y aísi 
Vftas , y otras , fe comienzan á valuar defde vn Quilate ar- 
riba. Dizefe averie perdido las Minas de los Balaxes , que 
eftaban en la lila de Ceylan , en vn parage , que llamaron 
Balax , de quien fe les derivo el nombre a eftas piedras ; hs 
quales , para fer buenas , han de fer Orientales , y de color 
algo íiibido. 

Son de íu naturaleza mas blandas , que elRubi perfec- 
to , fuertes a el labrldo , tanto > que defpiden la rueda de si. 
La forma de fu labor , como la de las Efmeraldas. Dieron 
a vn Balax de medida de vn Quilate , valor de cien reales 
de plata , lo que firve de govierno , y régimen para averi- 
guar los Multiplicadores de los palores de las demás medí- 
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das \ pero porque fe hallan pocas de eftas piedras , pues co~ 
mo dize Juan de Arfe , en fu Tratado de ellas , las que ay 
fon reíiduo de las que fe robaron de el Templo de Salo- 
món , en tiempos de Tito , y Vefpaíiano , Emperadores, 
íby de fentir , que íiendo los Balaxes grandes, buenos, per- 
feílos en fu linea , y Orientales , íe les diera algún mas va- 
lor ; como también a los Granates , Efpinelas , Jacintos , y 
Amatiftas, Orientales íe entiende , que no íiendolo tienen 
poquísima eftimacion. Mas eílo quede a el prudente jui- 
zio de el Taílador , no atreviéndome a formar Tablas nue- 
vas , fino a íeguir las que he hallado hechas. 

La formación fuyafe hizo con la mifma regla, y me- 
thodo , que las de Efmeraldas , y Zafiros , en quanto a los 
Multiplicadores , y valores fuyos. Y aunque efta noticia 
baila a engendrar fu conocimiento , fin embargo , para 
mayor claridad , no eícuíb dar regla para formar las Ta- 
blas de las piedras de que eflamos tratando. 

Dado , como queda advertido , á vn Rubí Balax de 
medida de vn Quilate valor de cien reales de plata; afsi eñe 
comió el Multiplicador , fube de Quilate en Quilate 33. 
reales, y tres novenos, hafta llegar á diez Quilates. Bufca- 
ranfe , pues , quitando de la medida de la piedra vno , y 
multiplicando fureíiduo por los 33. y tres novenos. De£ 
pues añ idiendo eíFe producto a los cien reales , la fuma da- 
rá el Multiplicador de eíTa medida , hafta diez Quilates y a 
quien correfponde en efta conformidad 400. por Multipli- 
cador. Pero en fubiendo de diez Quilates arriba la medi- 
.da de el Balax , fubira folamente dos tercios de los 33. y 
dos novenos , que fon .22,. y dos novenos \ y afsi de hi me- 
dida de piedra que mide 1 o.Quilates y medio , ü 1 1 . fe reC 
tara vno , de lo que queda fe apartaran nueve , y efte fegun- 
clo reftduo multiplicándolo por 22. y dos novenos , fe ten- 
drá aparte eíTe produdío. Multiplicarais afsimiímo los me- 
ve y apartados por 3 3. y tres jtjoyenos ; cuyo produ&o , jun- 
io 
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to con el otro , fe añadirá a los 100. y la fuma de todos dará 
el Multiplicador de diez arriba , hafta 20. donde correfpon- 
de el Multiplicador 6 2 2. y dos novenos. 

Ya defde 20. Quilates arriba no fube mas , que la ter- 
cia parte de los 3 3. y tres novenos , que es 1 1 . y vn nove- 
no , hafta los 30. Quilates , en que queda el Multiplicador 
por 73 3. y vn tercio , que ni fube , ni baxa. En cuya con- 
formidad íí vna piedra Balax mide , v. g. 24. Quítales, qui- 
tarafe de eífa medida vno. Luego de fu refiduo fe quitaran 
nueve , y de el fegundo refiduo fe quitaran diez , guardan- 
dofe ambas reftas aparte. Defpues el vltimo refiduo fe mul- 
tiplicara por los 1 1 . y vn noveno : los nueve apartados por 
33 . y tres novenos ,y los diez afsimefmo apartados por 22. 
y dos novenos. Luego fumados los tres productos , y aña- 
didos a 100. la fuma total fera el Multiplicador de la referi- 
da medida , y a efte modo de qualquiera otra , que íuba de 
20. hafta 30.Quilates. 

Aora para averiguar los valores , hallado , que fea el 
Multiplicador correípondiente a la Piedra , cuyo valor fe 
bufca , fácilmente fe coníigue con íolo multiplicar la medi- 
da por lü Multiplicador. Con efta regla fe formaron las 
Tablas de eftas piedras , aunque , por evitar prolixidad , no 
fe pufieron en ellas mas quebrados , que el de vn quarto, 
medio , y tres quartos ; pues ofreciendofe qualefquiera 
otros , como de vn tercio , dos tercios , &c. ccn facilidad fe 
podra facar íii valor correípondiente ; ó fino , por efcufar 
impertinente trabajo > fe podran tomar los intermedios , no 
fiendo , como no ferá , notable la difcrepancia. Efte pro- 
pio methodo es , el que fe explica abaxo tratando de las 
Efmeraldas , y Zafiros *, y por fer común la regla a vnas , y 
otras piedras , doy otra mas breve , y menos engorrofa , y 
es la íigiiiente. 

Defde vn Quilate hafta diez fe bufcara el Multiplica- 
dor en la manera primero dicha > efto es , quitando vno de 

la 
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la medida, multiplicando el reíiduo por 3 3 . y tres novenos, 
y añadiendo el produftoáel valor ciento de vn Quilate. De 
diez Quilates en adelante hafta 20. fe quitaran diez de la 
medida , y multiplicando el reíiduo por 22. y dos novenos, 
añadido eííe produ¿lo a 400. multiplicador de diez Quila- 
tes, la fuma ferá el que fe bufea , facandoíe lo mifmo , que 
por la otra regla fe hallara, Defde 20. Quilates , en que el 
Multiplicador ha fubido a 622. y dos novenos , hafta 30. 
Quilates , quitandofe de la medida 20. y multiplicando el 
reíiduo por 1 1 . y vn noveno , efte produ&o fumado con 
622. v dos novenos , moftrara el Multiplicador buícado, 
viniendo lo mifmo ,que viniera por la otra regla , y afsi la 
vna puede fer prueba de la otra , y efta de aquella , mutua, 
y reciprocamente. Efta vltima por mas acomodada , para 
que íe comprehenda mejor , vfarémos en algunos exem- 
plos , omitiendo por aora dar la razón de los Quites en ella 
mencionados , por darla quando tratemos délos Zafiros, 

Sea el primer exemplo vn Balax, que mida quatro Qui- 
lates y medio , que Multiplicador tendrá , y quanto valdrá? 
De los quatro y medio de la medida quito vno , quedan 
tres y medio *, multiplico eftos tres y medio por 33. y tres 
novenos , producen 1 1 6. y dos tercios ; efte produfto aña- 
dolo á los 1 00. reales, valor de vn Quilate , y la fuma 216, 
y dos tercios , es el Multiplicador de dicha piedra , que mi- 
de quatro Quilates y medio. Deípues multiplicando eftos 
quatro y medio por los 2 1 6. y dos tercios, el producto 97 ^. 
reales de plata ferá fu valor. 

Segundo exemplo. Vn Balax que mida á/Vz Quilates, 
qué Multiplicador , y valor tendrá ? Quitefe vno de diez , y 
el reíiduo nueve multipliquefe por 33. y dos novenos, el 
produdto 300. añadido á los 100. que hazen la fuma 400. 
ferá el Multiplicador j luego efte multiplicado por la medi- 
da diez produce 4ooo.reales , valor de eflá piedra. 

Tercero. Vn Balax que mida 20. Quilates , y tres 

quar- 
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quartos , que Multiplicador, y valor tendrá ? Quítenfe 20* 
de la medida , y los tres quartos que quedan multipliqueníe 
por 1 1 . y vn noveno, el producto ocho y vn quarto, añadi- 
do a el Multiplicador de zo.Quilates, que es 6z2.y dos no- 
venos, íiima 630. y cinco novenos ; pues eíTe fera el Multi- 
plicador. Multipíiquefe eíTe por los 20. y tres quartos de la 
medida, y fu produdo 1 3084. reales fera el valor. 

Quarto. Vn Balax de 1 «5 . Quilates, y vn quarto , ten- 
dra por Multiplicador 5 1 6 . y dos tercios ; porque quitando 
de la medida 10. y multiplicando la (obra cinco, y vn quar- : 
to, por 12. y dos novenos # , y afsimifmo el produ&o 116. 
y dos tercios , añadido a el Multiplicador de 10. Quilates, 
que es 400. refulta eíTa cantidad. Multiplicando luego eííe 
Multiplicador por la medida 1 5. y vn quarto, vienen 7879. 
reales de plata . valor de el Balax de eíía medida. 

Por fin , de vn Balax que mida 30.Quilates , fabrafe íu 
Multiplicador , quitando délos 30. veinte , y multiplicando 
los diez que quedan por 1 1 . y vn noveno , y el producto 
1 11. y vn noveno , juntándolo á el Multiplicador de 20. 
Quilates ', que es 622. y dos novenos *, la fuma de ambos 
7 3 2 . y vn tercio, lo fera de la piedra propueíla. Item , fa- 
brafe fu valor , multiplicando 73 3 . y vn tercio por 30. y la 
refulta 22000. reales de plata fera lo que va!e,&c. 

De los exemplos pueflos fe conoce , la facilidad , y bre- 
vedad, con que fe hallaran las Tablas de eflos Balaxes, y 
que con fu methodo fe formaran no menos fácil , que bre- 
vemente las de las Efmera Idas , y Zafiros , tomándole ílern- 
pre en la memoria los Multiplicadores, por quienes fe mul- 
tiplica la medida de cinco Quilates , de 1 o. de 20. &c, 
yloquefubede cinco a 10.de 10. a20. 
de 20. aso. &c. 
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TABLA I. DE LOS RUBÍES, 

defde doze en quilate , bajía de cinco 
en quilate» 
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'TABLA II. DE EL VALOR DE 
los Ruhks j defde vn Grano ha/la tres 
Granos,) tres quartos. 
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TABLA IIL D E MULTIPLICADO-, 
res de los Rubíes , defde quatro Granos^ 
hajla diez y nueve Granos, y tres 
quartos. 
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331 


33* 


33i 


33" 


33l 


7 


3?l 


33s 


33 3 * 


33Í 


33l 


33? 


8 


34 


34? 


34¿ 


34; 


34¡ 


34J 


9 


34Í 


34« 


34^ 


34\ 


341 


34? 


IO 


35 


35a 


35; 


35, 


35; 


35* 


ii 


3*2 


351 


35t 


35 4 


35¿ 


351 


IZ 


36 


3*5 


3*i 


36; 


3^ 


365 


13 




3^| 


36 5 l 


3¿ 4 


3V 


3^8 


14 


37 


37? 


375 


37; 


37\ 


371 


M 


37i 


37¿ 


37 5 * 


37 4 


37l 


375 


16 


38 


3«8 


38Í 


38; 


3*1 


38! 


17 


38Í 


3»! 


38^ 


3*\ 


3*¡ 


38¡ 


18 


39 


395 


39* 


391 


39\ 


398 


19 


39> 


398 


39; 


\ 39* 


39* • 


39« i 
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TABLA IIL DE EL VALOR DE 
los Rubíes , defde quatro Granos , hafla 
diez y nueve Granos, y tres quartos. 



Duc. 




I 


1 


1 


% 


3 


de p. 


I 


A, 


i 




3 


4 


4 


3* 


30 


37 


40 


44 


45 


> 


5 o 


5 o 


5* 


0 1 


65 


67 


6 


74 


80 


i 8 3 


87 


92 


95 


7 


102 


1 10 


113 


n8 


124 


127 


8 


I36 


*45 


148 


154 


161 


164 


9 


174 


185 


188 


196 


203 


207 


io 


2l8 


230 


234 


242 


251 


2 55 


1 1 


268 


281 


286 


2 95 


305 309 


12 


' 3*4 


338 


343 


354 


364 


369 


r 3 


385 


401 


407 


418 


430 


435 


H 


453 


47i 


477 


489 


501 


508 


r 5 


$2-7 


546 


553 


566 


580 


587 


16 


608 


629 


636 


650 


665 


672 


17 


695 


718 


726 


741 


757 


765 


18 


789 


814 


, 822 


839 


856 


865 


i J 9 


1 891 


917 


1 9 l6 


944 


962 


972 
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TABLA IV. DE MULTIPLICADO* 

res de los Rubíes , defde cinco quilates, 
hajla diez quilates. 





I 


I 

4 


I 

3 


1 

2 


2 

3 


3 
4 


5 


4 o 


1 40; 


40; 


41 


41; 


41; 


6 


42 


4*i 


4*; 


43 


43; 


43; 


7 


44 


44Í 


44? 


45 


45; 


45; 


8 


46 


4*1 


46; 


47 


47; 


47; 


9 


48 


4K 


48; 


49 


49; 


491 


IO 


50 


5° 


1 50 


5° 


50 


50 



TABLA IV. DEL VALOR DE LOS RUBIES 
defde cinco Quilates,hafla veinte Quilates, 



Duc. 




1 


1 


1 


2 


3 


dep. 


I 


4 


3 


X 


3 


4 


5 


IOOO 


I I IÓ 


1 1 56 


■■ 1240 


1 I327 


1372 


6 


1 512 


l66o 


171 1 


; I8l6 


I925 


1982 


7 


21 56 


2339 


2402 


1 2531 


! 2664 


2723 


8 


2944 


3164 


3240 


3395 


; 355 5 


3636 


9 


3888 


4149 


4239 


4422 


1 4609 


4705 


IQ 


5OOO 




5338 


5512 


1 56S8 


5778 


II 


605O 


6328 


6422 


6613, 


| 6805 


6903 


12 


7200 


75°3 


7605 


7812 


; 8022 


8128 


*3 


845O 


8778 


8888 


91 12 


i 93 3 8 


i 9453 


«4 


980O 


10153 


10272 


10512 


10755 


1087S 




II25O 


11628 


"755 


12012 


1 12272 


.' 1 2 4°3 


16 


I280O 


13203 


13338 j 


1 3612 


13888 


j 14098 


17 i 


I445O 


14878 


15022 j 


15312 


i 15605 


M753 


.8 


IÓ200 


16653 


16805 


171 12 


17422 


■17578 


19 


1805O 


18528 j 


18688 \ 


19012 


19338 


;i 9 5o 3 


1 


20000 


20506 | 


20672 . 


21012 


21355 


21528 
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TABLA DE MULTIPLICADORES , DE LOS RUBIES. 

Balaxesydefde vn Quilate, bajía treinta Quilates. 



T 
1 


1 no 

Jl \J\J 






3 


I DO} 


4 


200 


5 




u 




/ 




Q 
O 


333? 


9 


366; 


IO 




1 1 


422* 


T 1 
I Z 


A A A 4 


*3 


4 OÜ 3 




45 




511^ 




533* 




55 5* 


i Q 
I O 


577^ 

/ion 


T r\ 


\j 


622* 
633Í 


21 


22 


6 44 ¿ 


*3 




24 


666* 


*5 


677I 


26 


688® 


*7 


700 


28 1 


7ii^ 


>9 ! 


722* 



108; 
141* 

171 

2085 
2413 
275 
308; 

34'3 
375 

405' 
427^ 

450 í 

472. 

494Í 

516? 

538? 
56l^ 

5^3 

636* 

6 5 s; 
6695 

68o¡ 
6 9 i\ 
702J 

725 



116* 

3 


125 


I JO 


158' 

' 3 


1833 




216* 


225 


250 


258' 


283; 


291' 


316! 




383! 


3 58: 


^ </ 3 


Allí 
¿t l A 9 






43 8f 


45^9 

• / i y 


461 ' 

1 9 


47 7 1 


483' 




5° 


522^ 


^27^ 

/ / 9 


544t 

1 ~^9 




566* 




5§8| 


y / i 9 


6ll¿ 


616* 


627? 


630; 


638* 




650 


65^ 


661; 


66 3 « 


¿>7K 
68 3 ] 


675 


686 3 ' 
6 97p 


694* 


70 5¿ 
716} 


708; 


7i9, 4 


i 7*7l ¡ 


730; 



23» 
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TABLA DE EL VALOR DE LOS RUBIES 
Balaxesy de/de vn Quilate^ bajía treinta Quilates. 





1 


1 

4 


t 


$ 
4 


i 


1 00 


J 35 


175 


f 213 


2 


ZOO 


3I8 


375 


435 


3 


<>00 


, /: 0 
500 


041 


718 


4 


0 

800 


885 


975 


1068 


% 


1 166 


I208 


J 375 


1485 


6 


1600 


I7l8 


1841 


1968 


7 


2100 


**35 


2-375 


2518 


o 

8 


2666 


2818 


2975 


3135 


9 


3300 


3468 


3641 


3818 


IO 


4000 


4157 


4316 


4479 


ii 


4644 


4812 


4983 


5*57 


12 


5333 


5512 


5694 


5879 


*3 


OOOO 


6257 


6450 


6645 


14 


/ o . 
ÜÓ44 


' 7045 


7250 


7457 ! 


M 


7666 


7879 


O 

©O94 


8312 


IO 


«533 


8757 


8 953 


9212 


17 


9444 


9 6 79 


9916 


10157 


• O 


10400 


10645 


IO894 


11145 


l 9 


1 1400 


11657 


H9I6 


12179 


20 


12444 


1 2656 


I 2869 


13084 


21 


13300 




T *i H 1 r> 

1 ^73° 


1^950 


22 


14177 


I4400 


14625 


I4848 


*3 


M077 


I 5306 


15536 


15767 


24 


16000 


16234 


16469 


I 6706 


*5 


16944 


I7184 


17425 


17667 


26 


17911 


18156 


18402 


j86$o 




18900 


I9150 


I9402 


19656 


28 J 19911 


[ 20167 


20425 1 


20684 j 


; 29 ¡ 20944 


21206 j 


21469 | 


**734 j 
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LIBRO QUARTO. 

CAPITULO PRIMERO. 

DE LAS ESMERALDAS, T SUS 

Tablas* 




S la Efmeralda vna Piedra de vn color 
tan verde , que no ay otro en la na- 
turateza que lo fea mas , ni que mas 
hermoíamentedeleyte la vifta.Es mas 
blanda que el Rubí , y por eflb tiene 
el tercer lugar entre las Piedras pre- 
ciofas. Diceíe que en vn tiempo va- 
lió tanto como el Diamante; pero de£ 
pues , que fe defcubrieron tantas en las Indias Occidenta- 
les , fu abundancia , y el averfe hallado algunas en pedazos 
grandes les perdió aquella eílimacion. Sin embargólas 
Orientales de la Provincia de Egypto fon las de precio, y de 
quienes , fiendo perfedas , fe trata aquí. Para ferio han de 
íer quadradas de labor , de color muy encendido , de gran 
fuerza , y refplandor , que íii verde tire vn poco a amarillo, 
y no a obfeuro , y que pefe lo mifmo , que mide con corta 
diferencia. Antiguamente fe labraban con la íuperfície 
convexa , y las efquinas del mifmo modo, juzgando íe con- 
fervaban afsi mejor el color ; mas ya no fe eftila efta labor, 
pues no tomaban con efte beneficio tanto brío por íu gruef* 
fo } de que nació comentarte á labrar en fuperficie plana: 
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las facetas , y ángulos planos a la manera del Diamante Foíiú 
do , y cabal de eíquinas. 

No ay de Efmeraldas mas de vna fola efpecie , íienda 
vnicamente la diferencia entre las Orientales , y Occiden- 
tales ; lo mas claro de eftas fegundas , que aunque íüelen 
íer muy briofas tienen ademas de lo claro tal fequedad,que 
fácilmente íe quiebran , ó briznan á el engañarlas , particu- 
larmente en tiempos de hielo. Otras fe hallan con ciertas 
rajas , ó yervas en el corazón , que aunque fean Orientales 
pierden el valor de perfectas. 

Labranfe también algunas Efmeraldas jaqueladas cri 
punta , y faceteadas. A eftas fe quita la tercera parte de fu 
valor > fuera del caftigo de los demás otros defe&os , que 
tubieren. Tienen ademas otras varias labores , que las hacé 
perder de perfección , las quales iremos apuntando , junta- 
mente con los caftigos , que merecen particularmente por 
íii labor , además de los generales. 

A las de fuperficie convexa fe rebaxa Ja mitad del 
lor , que fe da a las perfectas de fu medida , por la carne 
que perderían reducidas a íuperficie plana. A las que lla- 
man Caga jones , que fon a manera de medio globo , íe qui- 
tan dos tercias partes del valor. A las ochavadas , 6 feifaba- 
das , labor que les dio la necefsidad de facarles iguales la- 
dos y por faltarles alguna eíquina , íi fon limpias , y de color 
perfecto , fe les quita vna quinta , ó fexta parte del valor; 
pero fino tienen eífas buenas calidades vna tercia parte. A 
otras , que ay labradas a el modo de vn Diamante Rofa , re- 
dondas , y faceteadas , fe les quita la mitad del valor de per- 
fe&as. A otras , que vienen labradas a la manera de Peri- 
llas , que llaman Aguacates , por la femejan^a á cierta fruta 
de Indias llamada afsi,las quales Efmeraldas fuelen íer gran- 
des , fe les baxan dos tercias partes , ademas de los otros de- 
ferios , que fe les deb?n caftigar , afsi á eft¿s , como a todas 
las referidas, quedando todo a el juizio prudente delTaf- 
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fador. Eftos defe¿tos ckbe coníiderar fcgun efta graduar 
cion. 

Primeramente, que vna Efmeralda fea falta de color. 
Lo fegundo, que fea forda,ó íin brio,que es lo mifino» 
Lo tercero,íi es íucia con zaxas,ó hiervas. 
Lo quarto,fi es falta de eíquinas. 
Lo quinto , íi es prolongada : todo lo qual merecé 
fcaftigo. 

Las Tablas de el Multiplicador , y valor de cada medi- 
da en las Efmeraldas fon quatro. La primera , que comien- 
za defde el valor, que tiene vna Efmeralda de aquellas , que 
doze entran en vn Quilate , hafta de las que entran cinco en 
Quilate. La fegunda , procede defde cinco en Quilate , ó 
vn Grano , hafta tres Granos, y tres quartos de Grano. La 
tercera , defde quatro Granos , hafta diez y nueve , y tres 
quartos ; afsi Multiplicadores , como valores. La quarta¿ 
defde cinco Quilates, hafta treinta. 

CAPITULO IL 

ME T TÍO DO VARA FORMAR LAS 
^Tablas de las Efmeraldas. 

Vna Efmeralda de las que entran doze en vn Quilate, 
dieron de valor tres reales de plata , y de ai fueron 
íubiendo proporcionadamente aumentándolo , hafta el 
tamaño de aquellas que entran cinco en Quilate , a quie- 
nes dieron de diez y feis reales de plata. Gmitefe el mo- 
do conque fe procedió en efto , por no detenernos en cofa, 
que vale tan poco , pues quando íe taífan eftas tan peque- 
ñas piedras, fe pefan por Quilatcs,y nada mas. 

Ya defde vn grano , hafta tres , y tres quartos de Gra-: 
no fube dos reales de plata en cada Quilate , los quales íír- 

N ven 
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ven de regla para ir valuando eftás piedras en la conformi- 
dad , que lo expreíTa la fegunda Tabla , hafta Uegarfe a qua- 
tro Granos , a quien por dicha regla dieron de valor noven- 
ta reales de plata. Y defde aquí comienza la tercer Tabla, 
en que íube ya el valor en cada Quilate treinta reales, y por 
ir formada de granos , fe aumenta en cada Grano fíete y 
medio, los quales fe reparten en las partes de el Grano, haf- 
ta llegar a zo. o cinco Quilates , en que queda el Multipli- 
cador por 2 1 o. Defde cinco Quilates entra la quarta Tabla, 
hafta los treinta , en la qual para formarfe los Multiplicado- 
res^ quitan cinco de la medida de la Picdra,y multiplicando 
por 30. el refiduo , íuprodudlo añadido a zio.de la fuma 
reíulta el nuevo Multiplicador , procediendofe con efte me- 
thodo, hafta llegar a los diez Quilates. 

De los diez Quilates arriba , no fube mas que veinte reá- 
les en cada Quilate , y fe hallan los Multiplicadores de efta 
fuerte ; quitanfe de la medida cinco primero , luego de el re- 
fiduo otros cinco: eftos íe guardan. Defpues,de lo que queda 
fe haze vna multiplicación por 20.y otra de los cinco guar- 
dados por 30.) 7 juntandofe vno,y otro produ£to,fe añaden a 
el Multiplicador de cinco Quilates , que como vimos , fué 
2 1 o.y la nueva fuma da el Multiplicador nuevo. Efta regía 
fe praftica afsi, hafta llegar a veinte Quilates. 

Defde veinte Quilates , hafta treinta , quítandofe cinco 
de la medida primera , como fe executo antecedentemen- 
te , de lo que queda de ella fe apartan , y guardan otros cin- 
to. De efte fegundo refiduo fe apartan también , y guardan 
diez (refpe¿fc> de que no fube aqui mas de diez reales en ca- 
da Quib:e.) Defpues quedando el refto de la medida ( qui- 
tados , y perdidos los cinco primeros ) dividida en tres par- 
tes , que fon cinco , diez , y lo que importa el vltimo refiduo; 
los cinco fe multiplican por 30. los diez por 20. y el vltimo 
refiduo por di¿z y y juntando eftos tres produ¿tos,y añadién- 
dolos a ¿Multiplicador 2 1 o.la fuma total es elMultiplicador 
nuevamente hallado. Ad* 
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r Adviertefe aquí de paíío , que la razón de apartarle , £ 
perderíe en la quenta de efta Tabla aquellos cinco prime- 
ros , que fe reflan de la medida , es porque ya van inclui- 
dos tácitamente en los 2 1 o. que íe añaden, los quaies, como 
esclaro,fon Multiplicador de cinco Quilates ; conque íi fe 
dexaran á la medida , fe incluyeran dos vezes en ella , lo 
que no dudo fe avrá conocido en las operaciones de la| 
demás piedras,de que fe ha tratado. 

Ya dcfde treinta Quilates, en que el Multiplicador que- 
da por 660. reales de plata , ni ííibe eñe , ni b<ixa , tenga la 
Piedra la medida que tubierc. Lo qual fupueíio, es íacüiísi- 
ma la invención de los valores , pues no conliíte en mas, 
que en multiplicar la medida de la Eímeralda , por íu Mul- 
tiplicador , fiendo el produ&o el numero de reales , que va- 
le la Piedra •, con cuya regla fe hallaron los valores pueftos 
en las Tablas , donde íe puíieron todos por reales, y no por 
ducados , por los quebrados , que cauíaran eftos , y ícr lo 
miírno vnos , que otros , pues fabidos los reales de plata , es 
breviísima, y fácil la reducción íüya á Ducados. 

CAPÍTULO III. 

VARIOS EJEMPLOS, QUE 
explican mejor las reglas dadas para la for- 
mación de las hablas. 

ASsi porque con el cxemplo fe facilita la inteligencia de 
vna general Regla > como que es practica íuya , co- 
mo por feguir el ivíethodo , que hemos feguido baña aquí, 
iremos practicando lo dicho en el capitulo antecedente , fe- 
gun el orden , que llevan las Tablas de Eímeraldas , con lo 
que fe imprimirá mejor el modo con que fe formaron. 
Sea primeramente vna Eímcraida , que mida dos gra- 

N z nos, 
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tíos , y dos tercios de Grano , qué valor tendrá ? y para fo- 
carlo , por qué numero multiplicaré fu medida ? Quito vno 
de dos,y dos tercios, por regla general , y el vno, y dos ter- 
cios , que queda , mulplico por dos , que fube en Quilate , el 
producto tres , y vn tercio , añadolo a 1 6. Multiplicador de 
Vn grano , y la fuma diez y nueve , y vn tercio , es el nue- 
vo Multiplicador •, por quien multiplicada afsimifmo la me-j 
dida dos, y dos tercios, el producto 5 1 . y cinco novenos es 
«1 valor de dicha Piedra. Adviertafe aqui , que afsi en las 
Efmeraldas , como en las demás Piedras , falvo en las Per- 
las , de que tratarémos , ya no fe quadra la medida , para 
multiplicarla por el Multiplicador , fino folamente loque 
mide y íiendo particular el quadrado de la medida en los 
Diamantes, Rubíes, y Perlas, aunque en eftas vltimas lo que 
ie quadra es elpefofuyo. 

Sea otra Eímeralda, que mida tres Granos y vn quartoy 
executando lo mifmo , que en el antecedente exemplo , de 
quitar vno de la medida, multiplicar la íbbra dos y vn quar- 
to por dos , y añadir el producto a 1 6. refultan 10. y me-*: 
dio , por quien multiplicados los tres , y vn quarto vienen 
66. reales de plata y cinco oítavos de valor fuyo. Item, 
otra , que mida vn grano , y tres quartos de Grano , pro- 
cediendofe de la mifma íuerte valdrá 30. reales, y cinco 
©ítavos de plata. 

Semejantemente la medida de quatro Granos da de va- 
lor a viia Piedra c^o.reales de plata, porque a los 8 8. que vie- 
nen , quitando vno de quatro , y multiplicando los tres por 
clos,los feis añadidos á 1 6 .que fuman 22.y eftos 22.multipli* 
^cados por quatro , medida fuya , fe añaden defpues dos rea- 
les mas , que firvieron para la diviíion , y fuben ya en el 
Quilate , con que fe cumplen los 90. que fe le dieron de va- 
Jbr á Efmeralda de quatro Granos. 

Deície quatro granos , hafta 20. fe dan a cada Grano 
fíete reales y medio , tomar^doíé pára la addicion el Múlti- 
pla 
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plicador 90.de quatro granos,y rebasando quatro de la me- 
dida por lo mifmo;v. g. VnaEfmeralda mide fíete granos, y 
dos tercios , qual lera fu Multiplicador , y quantos reales 
valdrá ? Quitando de fíete y dos tercios quatro , quedan 
tres , y dos tercios. Eftos multiplicados por fíete y medio, 
hazen 27. y medio. Eftos añadidos a 90. que fuman 1 1 j.y 
medio , dan el Multiplicador de eífa Efmeralda , que mide 
fíete granos , y dos tercios de Grano. Aora eftos fíete , y 
dos tercios, medida fuya , multiplicados por 1 1 7. y medio, 
producen 22^. reales, que es lo que valdrá. f 

Notarafe aqui lo mifmo , que fe ha notado en los Diá r : 
mantés, y Rubíes. Eftoes, que la medida déla piedra, 
íe confidera , como partes de el Quilate , y de el grano 
afsi los fíete , y dos tercios de la medida pallada , fe entien- 
den afsi : los quatro Granos vn Quilate ; los tres , tres 
quartos fuyos ; y los dos tercios de Grano dos dozabospar-: 
tes de el miímo Grano. 

Sea el fegundo exemplo para cfta Tabla de Granos 
vna Efmeralda , que mida 1 7. y vn tercio de Grano , qué 
Multiplicador , y valor tiene i Reftenfe quatro délos 1 7. y 
vn tercio , quedaran 1 3. y vn tercio. Multipliqueníe eftos 
por fíete y medio, el produtto fon 1 00. Los qúafcs añadi- 
dos a 90. fuman 190. para Multiplicador de eíla Efmeral- 
da , que mida 1 7. Granos , y vn tercio. Efta medida mul- 
tiplicada defpues por los 1 90. producen de valor 8 2 3. reales 
de plata , y tanto vale. 

Item , otra que mida 13. Granos , y tres quartos de 
Grano,por la mifmaoperacion^endra Multiplicador a 1 63. 
y vn odavo , y por valor 5 60. reales de plata ; y afsi en los 
denlas grados de medidas , hafta la de 20. Granos , que ha- 
zen cinco Quilates , cuyo Multiplicador es 2 1 o. el qual fír- 
ve a la vltima Tabla de additamento a lo que íube en cada 
Quilate , que es 30. de cinco , hafta 10. Quilates; v. g. Vna 
Eln^eralda , que mide cinco Quilates , y vn tercio de Qui- 
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late,quc numero tendrá por Multiplicador,y quanto valdrá? 
De la medida quito cinco por incluidos en los 2 1 o. refla vn 
tercio. Eñe lo multiplico por los 30. que ya fube el Qui- 
late , y produce diez enteres , los qualcs añadidos a el ad- 
ditamento común z 10. fuman 220. Multiplicador de tal 
Piedra. Defpues multiplicando a efte 220. por cinco , y va 
terciojproduce 1 1 37. reales,y tanto valdrá. 

De la mifma manera vna Efmeralda, que mida nueve 
Quilates , y tres quartos de Quilate , ííguiendo la operación 
antecedente , tendrá por Multiplicador a 3 5 2. y medio , y 
por valor 3436. reales de plata. Item,otra de diez Quilates, 
valdrá 3600. reales, fíendo fu Multiplicador 360. 

Y como quiera , que ya deíde 10. Quilates , hafta 20. 
no fube el Quilate mas de 20. fegun lo explicado en el Capi- 
tulo antecedente , de ai en adelante , hafía llegar a los 20. 
Quilates íc procederá en la operación, como expreíían eílos 
fus exemplos. Vna Efmeraida mide carorze Quilates , qual 
numero fe tendrá para iü Multiplicador l De los 1 4. quito 
cinco , quedan nueve. De eftos nueve aparta otros cinco , y 
la refta es quatro. Multiplico los quatro por 20. que folo 
fube el Quilate , producenfe 80. Multiplico afsimifmo los 
cinco fegundos apartados ( perdiendo los primeros por lo 
que fe apuntó en las reglas generales ) por 20. fera efle otro 
producto 1 50. Juntenfe ambos , y la fuma 230. añadida al 
additamento común 210. haze 440. Los qualcs fon Multi- 
plicador de la Piedra, que mide 1 4. Quilates. Para el valer, 
multiplicando como íiemprela medida por íu Multiplica- 
dor , lo es el producto , como en eñe cafo lo es 6 1 60. reales 
de plata. 

Con la mifma operación fe halló , que dos Efmeraldas, 
la vna de 1 6. Quilates , y dos tercios: de 20. la otra,tubieron 
por Multiplicadores a 493. y vn tercio la primera*, y lafe- 
gunda a «5 60. y que valían : aquella 8222. reales-, y efía otra 
1 iyzoo. Defdeaqui haíla treinta Quilates varia fulamen- 
te 
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te la operación , en que íe hazen tres diviíiones de la medi- 
da , reftandole los cinco primeros , que fe pierden; los otros 
cinco , que fe multiplican por 30. los 10. que íe multiplican 
por 20. y el vltimo reíiduo , que fe multiplica por diez, que 
es lo que en efta vltima parte de laTabla fube el Quilate;v.g«. 
ay vna Efmeralda,que mide 29.Quilates,qué Multiplicador 
tendrá , y qué precio l Pierdo de 29. cinco , quedan 24. De 
eftos refto otros cinco , y los guardo , fobran 1 9. De los 
19. refto diez, y los guardo , es el reíiduo vltimo nueve. 
Eftos nueve multiplico por diez , que fube a el Quilate , ha- 
zen 90. Multiplico también los diez guardados por 20. ha- 
zen 200. Multiplico aísimifmo los cinco primero guardados 
por 3 o. hazen 1 50. Junto eftos tres productos 90. 200. y 
150. fuman 440. Añado a eftos 440. el additamento común 
210. y refulran 650. por Multiplicador de vna Efmeralda, 
que mide 29. Quilates. Deípues multiplicando efta medida 
por los 6<jo. el producto 18^850. reales de plata es fu pre- 
cio , 6 valor. 

Con el modo preferipto en el exemplo antecedente , fe 
ave r guara , que a vna Efmeralda , que mida 2 1 . Quilates y 
medio , viene por Multiplicador 575. y de valor 1 2^362. 
reales. A otra , que mida 24. y tres quartos 607. y medio 
Multiplicador , y de valor 1 ^3 5. reales. Y por fin , que 
a la que mide treinta Quilates , correíponde el Multiplica- 
dor 660. y que valdrá 1 9y8oo.reales. 

Efte Multiplicador 660. déla medida de 30. Quilates 
es el que íirve íiempre de treinta en adelante,fin fubir 5 ni ba- 
xar , mida lo que midiere la Piedra ; y afsi de 30. Quilates 
arriba, noíe bufeaya nuevo Multiplicador , paraíaberfe 
lo que vale vna Efmeralda , fino precifamente multiplicar 
la medida , fea la que fuere , como íuba de 30. QuiIates,por 
efte Multiplicador 660. y el produ&o dirá el precio;v. g. de 
3 «$ . lo fera 23^1 co.reales;de 40. 26^400. de 50.33JJ. de 60. 
.3 9 y 6 00 .reales de plata,&c. 

To- 
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Todos los valores , y precios dichos , fe deben enteti- 
r der de Eímeraldas perfe&as , pues no íiendolo íe Ies reba- 
sara todo aquel caftígo , que merecieren fus 'dcfeílos , fin 
que aya otra cofa particular , que íedeba advertir , acerca 
délas Eímeraldas. 

¿TABLA L DE LAS ESMERALDAS, 

defde doze en quilate f hajia de cinco 
en quilate. 



1 12 


en quilate 


3 


reales de plata. 


II 


en quilate 


3¡ 


reales de plata. 


IO 


en quilate 


4 


reales de plata. 


9 


en quilate 


í 


reales de plata. 


8 


en quilate 


7 


reales de plata. 


7 


en quilate 


9 


reales de plata. 


6 


en quilate 


ii 


reales de plata. 


5 


en quilate 


*3 ! 


reales de plata* 



TABLA II. DE EL VALOR DE 
las E/meralddSydefde vn Grano hafia tres 
Gr anos 9 y tres quartos. 



Rs. 

_P;_ 

I 

z 

3 



1 6 


262 


«5 




^\ 


\ 28 ° I 


36 


4*1 




1 

I 


47; 




60 


66¡ 


68* 


73l 


78; I 



3 Os 

53Í 

801 



TA-í 



TABLA 1IL DE MULTIPLICADO- 

res de las EJmerddas > defde qmtro, 
Granos hafia diez y nueve Granos, 
y tres quartos* 





I 


1 


1 


1 


% 


3 






4 


3 


X 


3 


4 


4 


9° 


9 1 » 


9*1 


' 93^ 


9? 




5 


971 


99i 


100 


101J 


I02j 


">3S 


6 


105 


io6¡ 


io7¡ 


108^ 


IIO 


no¿ 


7 




U4l 








u8¿ 


8 


120 




122] 


m\ 


12$ 


1**3 


9 




129I 


I30 


m 


13*1 


1331 


IO 


135 


136I 


I37Í 


138; 


140 


140^ 


II 


I4 2 * 


114I 


145 


146: 


I47Í 


148J 


ii 


150 




i$il 




15? 


M5l 
163? 


13 


M7i 




l6o 


161* 


162; 


14 


165 


166I 


167I 


168» 
176; 


170 


1703 


»* 




1743 


17? 


I77J 


1785 


16 


j8o 


1815 


182: 


183* 


185 


i85s 


17 


187; 


189J 


I90 


191; 


19^ 


i93s 


18 


!95 


i 9 6| 


I97» 


198; 


200 


2003 


Í9 


202Í 


2045 


205 


206; 


207Í 


208 { 



p 



io6 



'TABLA ffl) DEL VALOR DE LAS: 
Efmeraldas , defde quatro Granos hafla 
diez y nueve Granos ,y tres 
quartos. 



Rs. 


I 


1 


I 


I 




3 


D. 




A 

*r 


9 


2, 


x 


A 

T 




QO 

7 


Q7 


IOO 




IIO 


113 

J 


5 


121 


I3O 


133 


139 1 


145 


148 


6 


157 


167 


170 


176 


I83 


186 


7 


I96 


207 


210 


218 


225 


228 


8 


24O 


25I 


2-55 


263 


27O 


274 


9 


286 


299 


303 


311 


32O 


324 


IO 


337 


350 


355 


364 


373 


377 


ii 


39I 


406 


410 


420 


430 


435 


12 


' 450 


465 


470 


480 


490 


49 6 


13 


5" 


528 


533 


544 


555 


560 


r 4 


577 


594 


600 


611 


623 


629 


*5 


646 


664 


670 


683 


6 95 


701 


16 


720 


738 


745 


758 


770 


777 


17 


796 


816 


823 


836 


850 


857 


18 


877 


898 


9°5 


919 


933 


940 




961 


983 


990 


1005 


! 1020 


1027 



TA- 



ley 

TABLA 1V.<DEMV LTW L1C ADO^aS 

de las Ejmeraldas, de/de cinco Quilates bafia 
treinta Quilates. 





X 


I 

4 


I 

3 


I 

2 


2 

3 


5 
4 




2IO 


2I7¡ 


220 


22<J 


230 




6 


240 


M7J 


250 


2 55 


260 




7 ! 


270 


*77\ 


280 


28.5 


200 




8 


300 


3°7í 


3IO 


3 J 5 


32O 


322; 


9 


330 


337' 


1 34° 


345 ' 


3$° 


35 2 í 


io 


360 


365 




370 


373; 


375 


1 1 


380 


385 


> 

406] 


390 


393; 


395 


12 


400 


405 


4IO 


413' 


415 


J 3 


420 


425 


426* 


430 


43 3 1 


435 


14 


440 


445 


446^ 


4<o 


453Í 


455 


15 


460 


465 


4 66| 


470 


473! 


475 


ló 


480 


485 


486^ 


490 


493? 


495 


17 


<JOO 


5°5 


506] 


510 


5135 


5*5 


18 


520 


5 2 5 


526^ 


53° 


533? 


535 


I 9 


54° 


545 


546^ 


55° 


553Í 


555 


20 




5 6l í 


563; 


565 


Í.66Í 


567' 


21 


^70 


572-' 


573? 


575 


57 6 5 


577' 


22 


580 


5«2j 


583; 

593' 
6o 3 ; 


585 


586, 


587; 


23 


^90 


59 2 ' 


595 


59 6 ? 


597* 


24 


1 600 


6oz¡ 


605 


606* 


6o 7 ¡ 


M 


610 


6izl 


6i 3 ; 


615 


616* 


617I 


26 


620 


622Í 




625 


626* 


H7l 


27 


630 


63^ 


i 6 33; 


635 


636; 


637l 


28 


640 


64^' 


¿43; 


645 


646* 


6471 


29 




65^ 


653; 


^55 


656^ 


6<>7l 


30 

L 


660 


660 


660 


660 


660 


660 



o* ta. 



TA<BLA W. DEL f¿L0<It<DE LAS, 
EfmeraUas , dejde cinco Quilates bajía 
treinta Quilates. 



Rs. 


T 


1 


I 


I 


i 


3 


P- 




4 


3 


2 


l 


4 


5 


1050 


II4I 


II73 


1237 


1303 


1336 


6 


1440 


I546 


I583 


1657 


J 733 


1771 


7 


1890 


20I I 


2053 


2137 


2223 


2266 


8 


2400 


2536 


2583 


2677 


2.773 


2821 


9 


2970 


3121 


3173 


3277 


3383 


3436 


IO 


3600 


3741 


3788 


3885 


3982 


4031 


ii 


4180 


4331 


4382 


4485 


4588 


4641 


12 


4800 


4961 


5015 


5125 


52-3$ 


5291 




5460 


5631 


5688 


5805 


5922 


5.981 




6160 


634I 


6402 


6525 


6648 


67I I 


15 


6900 


709I 


7155 


7285 


7415 


748 í 


16 


7680 


7881 


7948 


8085 


8222 


829I 


17 


8500 


87I I 


8782 


8925 


9068 


9HI 


18 


9360 


9581 


6655 


9805 


9955 


IOO3I 


*9 


10260 


IO49I 


IO568 


10725 


10882 


IO961 


20 


II 200 


I I39O 


II454 


11 582 


1 1 71 1 


11 775 


21 


1 1 97O 


I 2 1 65 


I I 


12362 


12494 


12560 


22 


I2760 


I2960 


13027 


13162 


13297 


13365 


*3 


I357O 


13775 


13884 


13982 


14121 


14190 


24 


I440O 


I461O 


I468l 


14822 


14964 


15035 


2 5 


15250 


I5465 


M537 


15682 


15827 


15900 


26 


1612O 


1634O 


I64I4 


16562 i 


1671 1 


16785 


27 


I7OIO 


I7235 


173H 


17462 


17614 


17690 


28 


I7920 


l8l 50 


18227 


18382 


18537 1861 5 


29 


18850 


19085 


I9I64 


19322 


19481 


19560 


30 ! 


I9800 


I9965 


20020 


201 30 


.20240.20295 



LI- 



LIBRO QUINTO. 

DE LOS ZAFIROS, 

y Topacios. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

VE SU NATURALEZA, VALOR, 

y modo de hallarfdo. 

S el Zafiro vna Piedra de vn color azul ce-; 
lefte , y tranfparente , que puefta contra 
el Sol defpide de si vnos rayos , y reíplan- 
dores. Son los mejores Zafiros los de la 
India Oriental. Labranfe con la fuperficic 
plana (aunque algunos la tienen convexa) 
y la circunferencia ochavada , ó feifabada. El fondo face- 
teado en diminución , para que arroje luzes , y dé hermo- 
íura a lo diaphano de la Piedra. Valen mas que las Eíme- 
raldas , por cuya razón parece debían tener el tercer lu- 
gar entre las Piedras preciofas ; y afsi fuera , íi tubieran tan- 
to vio como eífas otras , con que fe han graduado deípues 
de ellas en quarto lugar. 

El Topacio es vna Piedra amarilla , color de oro , muy 
diaphana , y limpia , mas fuerte , y de mas dureza , que to- 
das las demás Piedras preciofas , fuera de el Diamante (aun- 
que de efta calidad ay pocos ) pero por ella fe le dio la mif- 

ma 
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ma eftimacion que al Zafiro. Los mejores fon los de Orien- 
te. Labranfe a el modo de los Diamantes Fondos , altos de 
Pabellón , y a la parte de abaxo recogidos con fus fazetas, 
para hermofear la diaphanidad de la Piedra. Vna , y otra, 
Zafiro , y Topacio , gozan de vn mifmo precio , y afsi ks 
Tablas de el vno , fon comunes a el otro , corriendo deba- 
xo de vna propia formación. 

Suelen venir eftas Piedras falfeadas en el engarce , con 
ynacara delgada por encima de verdadera piedra , y lo de- 
más de fu cuerpo íüele fer paila , por lo que debe fer muy 
cautelado el Tallador. Y ya que tocamos eñe punto , debe 
citar advertido , que todas eftas Piedras de color , fuelen 
falíearíe , 6 con vna paila , como fe apunta , que imita el 
natural de la Piedra '> ó mejor , poniendo la tintura entre 
dos criftales , como los que llaman dobletes ; aunque el Za- 
firo, por no averfe alcanzado tinta de fu color , fe contra- 
hace , poniendo entre dos criftales vn vidro azul muy del- 
io , pegado con la gota de Almaciga. Para el Rubí , no 
fe ha deícuhierto modo de hazerle paña , y aísi lo falfcan, 
con fu tintura en medio de el criftal. Todas las otras Pie- 
dras pueden faífearíc con la pafta hecha en hornos de fue- 
go. Y afsi aconfejo a los TaíTadores,no balüen eftas Piedras, 
iiendo de confequencia , fin defengaftarlas. Bien es verdad, 
que íin eíTo, para conocerlo, fe pueden hazer primero algu- 
nas experiencias,que por fer vulgares,y fabidas,no me dilato 
en referirlas. Efte engaño es mas fácil en los Zafiros , por 
aver algunos, que llaman de agua , por fer muy deílavados, 
lo que les haze fer de valor muy cortos. 

Mas volviendo a el intento , comien^anfe a balüar los 
Zafiros , y Topacios , defde el tamaño de aquellos , que en- 
tran doze en vn Quilate abaxo , pues mas pequeños que ef- 
tos valdrán poquifsimo. Y afsi fe principian las Tablas por 
menor , defde 12. en Quilate , hafta cinco , dandofe á los 
primeros el valor correípondiente a el Quilate , que fueron 
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4$. reales , y defta fuerte fe hallaron las Tablas antiguas por 
menor , por lo qual no dudo eftar mal formadas, y fin arte; 
pues íi bien fe coníidera , correfponde de eífa manera a 
vna Piedra de doze en Quilate vn precio tan ínfimo , que el 
trabajo de fu labor merece mucho mas. 

Por efto , viendo , que a vn Zafiro de vn grano le die- 
ron 20. reales de plata , con lo qual parece correfponden a 
el Quilate 80. Sirviendo eftos 80. de govierno, deberá dár- 
felesá los pequeños defde 12. hafta cinco, el valor que 
correfponde a efta regla de proporción : íi de quatro Zafi- 
ros , ó Topacios haziendo vn Quilate , tiene de valor cada 
vno 20. reales de plata , qué tendrá cada qual de los que 
entran cinco a el Quilate , feis , fíete , ocho, &c. Efta regla 
de tres , debe fer indirefta , ó inverfa, con que partiendo, 
el numero 80. que fe toma para govierno , entre doze, en- 
tre onze , entre diez , nueve , ocho , fíete , feis , y cinco , fe 
fabra el valor délos Zafiros , y Topacios, de los quales, en- 
tran doze a el Quilate, onze , diez , nueve , ocho, &c. hafta 
quatro , a quienes corrcíponde 20, reales de plata, y miden 
yn grano cada vno. 

De Vil Grano en adelante , hafta tres granos , y tres 
quartos de Grano , íube en cada grano el valor dos reales 
y medio de plata. De manera,que midiendo la Piedra, Za- 
firo, ó Topacio dos granos , vale 4 «5 . reales. Midiendo tres 
granos 7 ^ . y a efta proporción vendrá el valor a los quebra- 
dos de el grano , como veremos defpues , hablando de la 
formación de las Tablas. 

Ya defde quatro granos , ó vn Quilate hafta diez , íube 
el valor en cada Quilate 36. y feis novenos reales de plata. 
De ai , hafta 20. Quilates , íube folo 24. y quatro novenos, 
que fon dos terceras partes de los 3 6. y feis novenos. Defde 
20. Quilates hafta 30. fube vnicamente el valor de cada 
Quilate 1 2. reales , y dos novenos , que es la tercera parte 
de dichos 36. y feis novenos. De treinta arriba, ni fu- 
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be,nibaxaelvalor. Conefta noticia es ya fácil la Inteli- 
gencia , y conocimiento de las Tablas de eftas Piedras , y fij 
formación* 

CAPITULO II. 

FORMACION DE LAS TABLAS 

de los valores de Zafiros >y Topacios. 

L A primera Tabla por menor de eftas Piedras , co- 
mienza defde doze en Quilate , hafta quatro. Hazefe 
muy fácilmente , como fe apunto en el Capitulo anteceden*-: 
te y pues valiendo el Quilate ochenta reates de plata , con fo^ 
lo partir eñe numero , por las partes que entran en el de 
Piedras , fe alcanzad valor de cada vna. Y afsi partiendo 
entre 1 2. á So. el quociente , que es íeis , y dos tercios, es lo 
que vale cada Zafiro , ó Topacio , de los que entran doze \ 
el Quilate. Partiendo entre 10. vienen ocho , y tanto vale 
vno de los que entran 1 o.a el Quilate. Partiendo entre ocho 
vienen 1 o. Entre fíete vienen 1 1 . y tres feptimos , y afsi de 
las demás partes , hafta quatro , a quien vienen zo.como fe; 
ye facado en la miíma Tabla. 

Para la fegunda , que comienza defde vn Grano , hafta 
tres Granos , y tres quartos , íirven los 20. reales que fe le 
dieron de valor , fubiendo dos reales y medio en cada gra- 
no , como queda advertido ; de manera , que a medida de 
dos granos , por la correfpondencia de los 20. tocan qua-; 
renta , y por los dos y medio , que fube cada grano, hazen 
cinco , que juntos con los 40. importan 4$ . el valor de dos 
Granos. Semejantemente obrando importan 7$. reales eí 
Valor de tres Granos,&c. 

Aora , para formar el valor de los Granos con fus que-: 
brados fe obra afsi, Quitafe,por regla general , vno de la 

me* 7 
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hedida de la Piedra , y lo que queda fe multiplica por los 
dos y medio, que fube cada Grano, ei producto fumada 
con los 20. reales valor de vn Grano , mueftra el Multipli- 
cador que tiene la piedra de tal medida. Entenderafe mejor 
con el exemplo. Vna Piedra Zafiro , ó Topacio \ v. g. mide 
dos granos , y dos tercios-, para faber lo que vale, quito vno 
de los dos , y dos tercios , queda vno , y dos tercios. Muí- 
tiplico eftos por dos y medio , y vienen a el produ&o qua- 
tro , y vn fexto. Añado eftos quatro , y vn fexto a los 20; 
reales, y la fuma 24. y vn fexto es el Multiplicador que bú£ 
co. Defpues el valor fe fabe haziendo la operación co- 
mún de multiplicar la medida por el Multiplicador hallado, 
y fu produdlo es lo que vale tai Piedra, el qual es 64. reales, 
y quatro novenos. 

Item , vn Zafiro , ó Topacio , que mide tres granos , y 
tres quartos, vale 1 00. reales de plata , y tres quartos. Por- 
que quitando vno de los tres , y tres quartos , quedan dos, 
y tres quartos. Eftos multiplicados por dos reales y medio, 
producen íeis , y fíete oótavos , que añadidos a los 20.reii.1l* 
tan 26. y fíete oítavos para Multiplicador. Luego multi- 
plicando los tres , y tres quartos por el , faien a el producto 
dichos 100. reales , y tres quartos , valor de eííe Zafiro , o 
Topacio, que mide tres Granos, y tres quartos de Grano. 

La Piedra que mide quatro Granos , vale fegun la re- 
gla explicada 1 1 o. reales de plata. Eftos fe toman para go- 
vierno de la tercer Tabla , la qual procede defJe dichos 
quatro Granos , y vn Quilate , hafta treinta , fubieado el 
valor de cada Quilate en la forma expreílada en el Capitulo 
antecedente. Efto es,defde vno a diez 36. reales, y íeis no- 
venos. DefJe diez a veinte 24. y quatro novenos. Y defele 
veinte a treinta 1 2. y dos novenos. De manera , que para 
hallar el valor de eílas medidas , en la orden primera deíde 
vno hafta 10. fe quita vno déla medida, y de fu reífy lo 
cjue queda , fe ha de multiplicar por 3 6. y íeis novenos, tué* 
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go juntando fu produ¿lo a el valor de el vn Quilate, que es 
1 1 o. la fuma ferá Multiplicador ; por quien multiplicada la 
mifma medida , refulta el valor ; v. g. vn Zafiro , ó Topa- 
cio mide cinco Quilates y medio , qual fera fu Multiplica- 
dor , y qual fu precio? Quitando tw? de cinco y medio, 
quedan quatro y medio. Eftos quatro y medio multiplico 
por 3 6. y feis novenos, y el produdto 1 6 5. añadidos á 1 10. 
fuman 275, Multiplicador de efla Piedra. Defpues multi- 
plicando los cinco y medio de íii medida , por 275. fu pro-* 
du£lo 1512. reales y medio es fu precio. 

Para la fegunda orden de efta Tabla , que es defde 
diez a veinte Quilates , como quiera , que folo fube en ella 
el quilate 24. y quatro novenos , fe quitara de la medida 
vno primero , el qual fe pierde por la razón muchas vezes 
dicha. Defpues de lo que queda , fe apartan , y guardan 
nueve , y el vltimo reíiduo fe multiplica por 24. y quatro* 
novenos. Luego el nueve apartado por 3 6. y íeis novenos, 
y juntos los dos produdos, y añadidos a el valor de vn 
Quilate 1 1 o. la fuma total es el Multiplicador de la Pie- 
dra , cuya medida , multiplicada por él , da fu valor. Pon- 
gamos por exemplo de efta regla vn Zafiro , ó Topacio, 
que mide doze Quilates , qué Multiplicador , y valor ten- 
drá ? De los doze de la medida perdiendo vno , quedan 
onze. De eftos onze apartando nueve , quedan dos. Multi- 
plicando eftos dos por 24. y quatro novenos , es el produc- 
to 48. y ocho novenos , y Multiplicando los nueve aparta- 
dos por 36. y feis novenos , fe producen 330. Juntos eftos 
productos , y añadidos a j 10. es la fuma 488. y ocho no- 
venos, Multiplicador de effe Zafiro , ó Topacio. Multipli- 
co deípues la medida 12. Quilates por 488. y ocho nove- 
nos , y los 5 866. y dos tercios reales , es el precio de dicha 
Zafiro,ó Topacio. 

Para la tercera orden de la Tabla , que es defde veinte 
a treinta Quilates , y en que no fube el valor de el Quilate 

mas 
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thás que 1 2. y dos novenos. Perdiendo el vno de la medí- 
da , apartando de fu refto nueve , y de lo que queda , apar- 
tando también diez , el vltimo reíiduo fe multiplica por di- 
chos 12. y dos novenos. Los diez apartados , por 24. y 
quatro novenos, y los nueve primero apartados por 36. y 
feis novenos. Juntos deípues los tres producios , y añadi- 
dos á los 1 10. valor de el Quilate , fu fuma fera el Multipli- 
cador ,por quien multiplicada la medida,como íiempre fe ha 
hecho , dará el valor. Sea el exemplo vn Zafiro , ó Topa- 
cio , que mida 25 . Quilates , qué numero fera fu Multipli- 
cador , y quanto valdrá l Perdiendo el vno , que debe per- 
tieríe de los 24. aparto nueve , quedan quinze. De eílos 
quinze aparto diez , quedan cinco. Multiplico a eílos cin- 
co por 1 2. y dos novenos. A los nueve por 3 6. y feis no- 
venos ; y a los diez por 24. y quatro novenos , teniendo 
cftos tres productos 61. y vn noveno. 330. 244. y quatro 
novenos. Sumólos todos tres , y la fuma 635. y cinco no- 
venos , añadida a 1 io.haze 745 . y cinco novenos , nume- 
ro , que es Multiplicador de el Zafiro , ó Topacio, que mi- 
de 25 . Quilates. Los quales multiplicados por dichos 74^ 
y cinco novenos , el producto 18638. reales y ocho nove- 
nos de real es lo que vale. 

Con efta regla fe formo la Tabla tercera dicha de eftas 
Piedras. Suponiendo en todas fus operaciones , y en las 
que fe han ofrecido , y ofrecerán en todo efte tratado , que 
el Taflador , ó qualquiera otra perfona , que executare ef- 
tas regla, es buen Arithmetico pra&ico , y que fabra las re- 
ducciones de los enteros a quebrados , y de los quebrados 
a enteros,para exercitar las multiplicaciones , fumas , y divi- 
íiones de los que a cada paffo ocurren en eftas quentecillas. 
Notando de paíTo, para las próximamente paífadas,que re- 
ducidos los 3Ó.y feis novenos a quebrados,de la denomina- 
ción de el íuyo,hazen 330. novenos.Los 24.y quatro nove- 
liosjhazen zzo. noyenosjy los 1 2.y dos novenos 1 1 o.nove- 

P 2 nos, 
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nos , números por quienes fe han de hazer las multiplicacio- 
nes de Lis tres partes,ó dos,en que fe dividen las medidas de 
Piedras quienes fe bufcare Multiplicador; puesqualquiera 
cantidad que refulte, es fácil reducirla a fus enteros, partiea, 
dola entre nueve¡ como fabe el contador. 

CAPITULO III. 

DE LOS ZAFIROS , T TOPACIOS 
Orientales blancos 3 fu valor , y Tablas 
particulares. 

Y vnos Zafiros, y Topacios , que aunque Orientales 
ion de fu naturaleza blancos , y de menos precio, 
que los paíTados. Con eftos entran algunos Rubíes , tam- 
bién blancos , que tienen el proprio valor- Por lo qual vnas 
míímiísimas Tablas , íirven para el balüo de efíos tres gene- 
ros de Piedras, Dieronles de valor , íiendo de pefo de va 
Quilate ,/efenta reales de plata •, y afsi fube eñe en cada vno 
veinte reales de plata , defde vn Quilate , hafta diez , en que 
queda el Multiplicador por 240. de donde , ni fube , ni ba-: 
Xa rnas,tenga la medida,que tubiere vna de dichas Piedras, 

El modo de bufcar a fus medidas los Multiplicadores; 
y hallarles el valor , es el proprio que el paífado , en el Capi- 
tulo antecedente , fin difcrepancia , ni dif erencia alguna en 
la operación de íii quenta , como fe hará manifiefto con los 
dos exemplos íiguientes. 

Es vn Zafiro , Topacio , o Rubí oriental blanco , qué 
mide tres Quilates , y vn quarto de Quilate , qué Multipli- 
cador fe le dará , y quanto ferá íli valor ? De los tres , y vn 
quarto , quito por regla general vno , quedan dos , y vn 
quarto. Multiplico eftos dos , y vn quarto , por los 20. rea-i 
Ies que fube en cada Quilate, y producen 45 • Aíudolos a los 
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fefenu , que fe le dio de valor a el Quilate , y la íumi 
io^.fe dará por Multiplicador a eíTa tal piedra. ParaeJ 
valor Multiplico la medida tres , y vn quarto por los 10^ 
y el produ¿k>34i. reales de plata, y vn quarto, es la 

que vale. 

Sea otra Piedra délas miímas , que mida nueve Quu 1 
lates , y tres quartos de Quilate. Quitando á la medida 
vno , los ocho , y tres quartos que quedan , multipliquen- 
fe por 20. y los 1 75. que producen , fumados con 6o, fera 
fu Multiplicador , efío es 235. Por los quales múltipla 
cada la medida nueve , y tres quartos , el produjo 2291, 
reales de plata fera el valor de Piedra de efía calidad , que 
tenga tai medida, &c. 

TABLA I. DE ZAFIROS , T TOPACIOS , DESDE DOZSt 

en quilate bajía de quatro en quilate. 



12 


en quilate 


6 l ! 


reales de plata. 


10 


en quilate 


8 


reales de plata. 


9 


en quilate 


8* 

9 


reales de plata. 


8 


en quilate 


IO 


reales de plata. 


7 


en qiulate 


»; 


reales de plata. 


6 


en quilate 


13 


reales de plata. 


5 


en quilate 


16 


reales de plata. 


4 


en quilate 


IO ; 


reales de plaU. j 



TABLA IT. DEL VALOR DE LOS ZAFIROS) DESDE 

vn Grana hajía tres Granos y y tres quartos. 



Rs. 


I 


1 


1 


X 




i 


P- 




4 


? 


1 


3 


4 


I 
2 

3 


20 

45 
7? 


2 )i 
5* 
83: 


86; 


lA 

59* 
9 1 ? 


36; 
971 


3*; 
67 



Tabla ni. dé mulTiplíc adores d é zafiros, 

y Topacios, déjele vn Quilate bajía treinta Quilates. 



I 


110 




122; 
158* 

/ y 


i 


146* 


7 7» 


dr 


183Í 


lQZ¡ 


/ f y 


A 


IZO 


22 9 « 


222! 

268* 


< 


256* 


2Ó<J 

7 6 


6 


20 2 1 




3°5* 


7 

/ 


330 


j jy¿ 


24.2Ü 
jn-^9 


8 


266* 




278! 


9 




41 l\ 




T O 








I I 


464^ 


*Tf ^9 


TV 27 


12 


488» 


49? 




I 3 


' ^3 


7 y y 




14 

r 


7 J 1 9 


t v J y 

568, 1 


545*7 


I c 


562» 

/ 9 

$86^ 


570í: 


16 


592; 
617,* 


594^ 
6 1 9i 7 T 


1 7 


6llí 

9 

¿3*1 

J J 9 


18 


i 641* 


643Í? 


y 


660 


666; 
687,' 


668 + 


20 


684; 




2Í 


696* 
7o8¿ 


699II 


7oor 7 


Z2 




71**7 


*3 


721; 




725/7 


24 


733? 


73Ó, 7 8 


737ar 


*5 


745* 


748ÍÍ 


749Í? 


26 


757J 


760^ 


7¿>iV 7 


17 


770 


77 3. » 


774* 7 


28 


78 2| 


785/8 


786.» 


29 


^ 794p 


797; 


798ií 



128; 

165 

201 J 

238; 

275 

3"í 

348; 

385 
421; 

45^ 
476; 
501; 

5*5; 
55o 
574 4 

598| 
623; 

647^ 
672; 

6 9°p 
702; 

715 
7»7í 
739* 
75i¡ 

763! 
776p 
788Í 
8oo¡ 



*34 4 


137I 


I7.i f 


I74¿ 


207' 


210J 


244J 


247Í 


281; 


284Í 


2 1 7o 


3205 




^ <7z 


39'í 


264./, 

43°\ 
4<8¿ 

1 7 

48 2j 


427^ 
T / 9 

456* 


480"° 
127 


J 7 27 




5 2 9Í7 


53Ii 


4*4 \ 

5781 4 

7/2,7 


5 56; 

<8o¿ 


602:* 


7 


627:; 

/ 27 


629+ 

79 


6**11 

717 

676» 


65 3. 8 


678; 
693IJ 


69^7 


704^ 


705^ 
7185 


717/7 


729/7 


730/» 


741 1 7 


74^i 


n& 


754II 


76& 

77K 


766¡¡ 


779? 


79oi; 


79i, 7 8 


Soz¡ 6 7 


803ÍJ 



"5> 

■SABLA III. DEL VALOR DE LOS ZAFIROS^ 

y Topacios y de/de vn Quilate bafia 30. Quilates, 



R.p. 


1 


t 

4 


l 


1 


2 

s 


3 
4 


1 


lio 


i 4 i 1 


l62 


102 

7 


224 




2 


203 

7 ^ 


3<0 


3 70 


412 


T" 7 v 


A H f\ 


3 


^0 


Ó2< 


651 


70 < 
/ w 7 


76 I 
/u 1 


79O 


4 


880 


074 


I OOÓ 


I072 


1 1 ¿j-L7 


1175 


5 


1282 


I 3Q< 


I 4-34. 


I < I 2 


T en 1 


1 ü^4 


6 


I 760 


I 89O 


1 y t> 7 


202¿ 


¿110 


2 1 U C 


7 


22IO 




2<OQ 

7 7 


26l 2 




5 770 


8 


/ j j 


a 100 


3 I <7 

^ 7 / 


3272 


5 58o 


1 A Ar\ 


9 




3815 


3878 


400 < 


ai 2 e 

» J77 




10 


4400 


4 < ?7 2 


46^0 


4.748 


4867 


4y x / 


1 1 


5108 


52.93 


i •> ¡ 


5481 

7 » 


5608 


<Ó72 
7 / 


12, 


5S66 


6066 


6130 


6262 


62OO 

jyy 


64.67 


*3 


6673 


6882 


6953 


700 5 
' 7 7 


7238 


/ :) * ^ 


J 4 


7528 

' 7 


7750 

/ ' 7 


7824 


/ 7 / 7 


8126 




1$ 


8433 


8667 


8745 

/ *T 7 


8003 
7 -> 


0062 
V uu j 


9 143 


16 


9386 


0652 
7 -> 


071 < 

7 ' 7 


9881 


* v> W ¿1. Ly 


iui 33 


10388 


I0647 


IO733 


10008 

7 


I IO84 


III 72 


18 


I 1440 
1 r 


II7IO 


1 1801 


1 1083 


1 21 77 


I 2260 


7 


I 2^40 

7 • 


I282Q 


I 2QI7 
7 / 


I3IO8 


I 2 2 00 


1 3 3y/ 


20 


13698 




I 3Q0Q 
^ 7 7 y 


141 <6 




145 02 


21 


I463O 


I486Q 


14949 


' 7 


í 5271 


7 D 7 * 


22 


1 5595 


1 5840 


15922 


16087 


I6252 


16335 


23 


16585 


16836 


1692I 


I7089 


I7259 


J 7344 


24 


17600 


17857 


17943 


I8ll6 


I8289 


18376 




18638 


18902 


1899O 


I9167 


*934$ 


J9434 


26 


19702 


19971 


200Ó2 


20243 


21528 


21621 


*7 


20970 


21065 


2II58 


2I34I 


21528 


21621 


28 


21902 


22184 


22278 


22467 


22657 


22752 


29 


23038 


.23396 


,23423' 


Í3616 


23810 


23907 



TA- 
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TABLA DE MULTIPLICADORES 

de Zafiros , Topacios ,y Rubíes blancos 
Orientales, defde vn Quilate ha/la 
diez Quilates. 





i 


t 


1 


t 


» 


3 






4 


3 


2 




4 


I 


6o 




66\ 


70 


73) 


71 


2 


8o 


8* 


86* 


9° 


93; 


95 


3 


IOO 


105 


106* 


1 10 


113; 


"5 


4 


IZO 


125 


126* 


130 


133; 


135 


5 


140 


145 


146Í 


150 


M3; 




6 


l60 


165 


166* 


170 


l 73\ 


1 175 


7 


l8o 


185 


. l8ó\ 


190 


I 93' 


195 


8 


200 


20$ 


zo6¡ 


210 


213; 


215 


9 


220 


22^ 


226* 


230 


*33 3 " 


*35 


IO 


24O 


240 


240 


240 


240 


240 


TABLA DEL VALOR DE 


ZAFIROS, TOPACIOS. 


y Rubia blancos, defde vn Quilate bajía i o. Quilates. 




I 


1 
4 


■ 


■ 


2 
3 


3 
4 


l\ 


60 1 


81 ' 


88 


105 1 


122 


131 




l6b 


191 


202 


215 ' 


248 


261 


3 


3OO 


341 


355 


385 


4i$ 


43i 


4 


480 


531 


54» 




622 


641 


$ 


700 


761 


782 


8 M 


86<; 


891 


6 


960 


1031 




1 105 




1 181 


7 


I260 


1341 


1368 


1425 


14S2 


Mu 


8 


l600 


1691 


1722 


1785 


184S 


1 88 i 


9 


I980 


2081 


21 15 


2185 


2255 


2291 


IO 


24OO 


2460 j 


2480 


2520 


2560 


2580 



LIBRO SEXTO? 

DE OTRAS VARIAS 

Piedras preciofas. 

CAPITULO PRIMERO. 

DE LAS AMATISTAS ORIENTALES, 
fu valor, y Tablas. 

S el A manfla vna Piedra de color vio^ 
lado , muy diafana , y centelleante. 

7fé Í^^^W)v^ ^ a ^ an ^ e tres géneros de cllas,A matiíl 
Uí tfl^j^l^JlÁ tas Orientales , de que fe trataren eñe 
Capitulo y A manflas de Cartagena , y 
Amatiflas Blancas, De eftas dos vltk 
mas fe hablara defpues , por averie 
hallado formadas las Tablas de fu va- 
lor , aunque es corto efte. Amatiílas Orientales fe hallan 
muy pocas, Diferencianfe de las otras , en fer Piedras mu- 
cho mas duras , y centelleantes , y de gran brio •> y aunque 
ay algunas claras > no por cíTo dexan de fer Orientales , co- 
mo tengan la dureza, y brio, que las de mejor color. 

Dieron de valor a vn Amatifta de pefo, ó medida de vn 
Quilate , ochenta reales de plata , elqual íirve de govierno, 
para regular el de las demás medidas ; fuponiendofe , que 
defde vn Quilate hafta diez^íxfot el valor en cada Quilate 
26. reales , y dos tercios ; mediante lo qual quedó el Multi- 
plicador de 1 o.Quilatcs por 3 20. Defde aqui hafta 20,Qui- 
tes,fuben folo los dos tercios de dichos 2 6. y dos tercios ,que 
fon 17. y 7. novenos , quedando allí el Multiplicador por 
4?7-y 3-novenos. Defde ¿o.Quilates hafta 30. no fubemas 

que 
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que el vn tercio de los 2 6. y 2, tercios, que es $ .y 8. novenos, 
haíta quedar el Multiplicador de 30. Quilates por 5 8 6. y 2. 
tercios. El método para hallar a las diverfas medidas de citas 
Piedras , no difiere en cofa alguna del que hemos dado en 
los Libros antecedentes , como fe notara por la practica de 
los exemplos figuientes. 

Sea vn Amatiíta, que mida 6 .Quilates, qué valor tendrá? 
Quiteíe vno de la medida 6. quedarán 5. Multipliquefe eíte 
5. por 2 6. y 2.tercios,yel produdo 13 3. y vn tercio, junteíé á 
los 80. valor del Quilate \ pues la fuma z 1 3. y vn tercío,fera 
Multiplicador de efta medida; y aísi, multiplicando por él el 
numero 6. medida de la Piedra , el produdo 1 280.es el va- 
lor que tendrá. 

Semejantemente vn Amatiíta ,que mida 1 6. Quilates y 
medio , qué Multiplicador ferá fuyo , para averiguar fu va- 
lor ? Porque fube de 1 o. eíta medida , quitaré de los 1 6. y 
medio ¿//<?£,quedarán 6. y medio. Multiplicaré eítos por 1 7. 
y 7. novenos , (que es lo que íblo fube el Quilate de diez á 
20.) y el produdo 1 1 y <j .novenos, añadido á 3 20. Mul- 
tiplicador de 1 o.Quilates,me dará en la fuma de ambas can- 
tidades,que es 43 <$. y «5 .novenos,el Multiplicador que bufeo; 
por quien multiplicada la medida 1 6. y medio de la Piedra 
propueíta, el producto 7 1 8 6. reales de plata ferá fu valor. 

Item,qué valdrá vn Amatiíta,que mida 30. Quilates? Por 
fubir de 20.quitenfe eífos de 30.y los t o «que quedan, multi- 
pliqueníe por 8. y 8. novenos : (que fube folo el Quilate) el 
producto 8 8. y 8. novenos, añadido á los 497.y 7. novenos, 
Multiplicador de 20.Quilates,ferá 5 8 6. y 2.tercios,Multipli- 
cador de eíte Amatiíta, que mide 30. Quilates. Aora multi- 
plicando por él eíta medida , el producto 1 7600. reales de 
plata ferá fu valor. En todos eítos exrmplos, y medidas, fu- 
pongo, que los Amatiítas fon Orientales , pues de eífos fola- 
mente habla eñe Capitulo,y lasTablas que le íiguen,las qua- 
les fe formaron por el método viíto en dichos exemplos, &c 

Í4ñ 
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TABLA DE MULTIPLICADORES DE LAS AMATISTAS 

Orientales , de/de én Quilate hajia ^o.Quilates. 





T 

JL 


X 

4 


1 

a 


3 
4 


I 


80 


0% / •> r» 


93,' 


IOO 


z 


loó; 


"3Í 


120 


120* 


*> 

? 


133; 


140 1 


146; 




4 


160 


166* 


175; 


ISO 




l86^ 


I 93, 1 


200 | 

226; 


206; 


z 
0 


2I 3 ; 


2ZO 


*33; 


7 


24O 


246^ 


2-53; 




8 


266? 




280 


286; 


9 


*93 5 ' 


300 


306; 


3Í31 


10 


320 


324? 


328« 


333^ 


1 1 


337* 


342* 


346; 


35i; 
368» 


I z 


35 5> 

1 

373* 


360 


3^ 


*3 


377^ 


3 82| 


386; 


*4 


39 1 ! 


395* 


400 


404+ 


*5 


408^ 


4i3 5 r 


4*7j 


422* 


t /i 

10 


4^6 5 
444? 


43i; 


435, 


440 


17 


448^ 


453' 


4571 


18 


i 4 6 ^ 


466* 


47A¿ 
4^1 


477^ 


19 


480 


484^ 


493| 


20 


49 7 1 


500 


502; 


5°4¿ 


21 


i 5°^ 


508* 


511; 


1 *«j 


22 


5M* 




520 


522? 


2 3 


5 2 4¿ 


, _ g 8 


\V\ 


24 


533; • 


535; 


546; 


54o 






544: 


548« 
557* 


26 


560 




555¿ 
5% 


27 




566* 


28 




57i; 


573; 


575^ 


2 9 


577, 7 


580 


582; 
586;- 


5842 


30 


586; 


586; 


586^ 
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Tabla mi valoR 51 la'S 2m aTisTas 

Orientales y de/de vn Quilate hafia 30. Quilates. 





1 


< 

4 


t 

1 


3 


1 1 


80 


108 


140 


175 


2 


113 


255 


300 


348 


3 1 


400 


455 


513 


575 


4 


640 


708 


780 


855 


5 


933 


1015 


1100 


1188 


6 


1280 


J 375 


1473 


J 575 


7 


1680 


1788 


1900 


201 5 


8 


2133 


2255 


2380 


2508 


9 


2640 


1775 


2-913 


3055 


10 


3200 


33M 


3453 


3583 


1 1 


37M 


3850 


3986 


4125 


1 2 


4266 


4410 


4555 


4703 


*3 


4853 


5005 


5160 


5316 


14 


5475 


5636 


5800 


59 6 5 


J * 1 


6133 


6303 


6475 


6650 


16 


6826 


7005 


7186 


7370 


17 


75">5 


7743 


7933 


8125 


18 


8320 


8516 


8715 


8916 


J 9 


9120 


93*5 


9533 


9743 


20 


995$ 


10125 


10295 


10467 


21 


10640 


10813 


10988 


1 1 165 


22 


11 342 


11 520 


11 700 


11 880 


»3 


12062 


12245 ' 


12428 


12613 


24 


12800 


12987 


13175 


13365 


M 


*3555 


13747 


13940 


14133 


26 


14328 


14525 


14722 


14920 


*7 


1 5120 


15320 
16133 


15522 


M7M 


28 


15928 


16340 


16547 


29 


16755 


16965 


17175 


17387 


30 


1 7600 









CAPITULO SEGUNDO. iz¿ 
CAPITULO II. 

VE LAS ESPINELAS f SU VALOR, 
{ y Tablas. 

ES la Efpinela efpecie de Rubí ,pero mas blanda que 
efte , de menos brio, y que arroja todo el rcfplandor 
álafiiperficie. Algunas de las Orientales (de quie- 
nes fe habla) fe parecen tanto a losRubies,quefuelen en^ 
ganar , y íirven para acompañarlos : razón porque fe les da; 
el valor que tienen. Efte es el de cinquenta y quatro rea- 
les a Efpinela , que mida vn Quilate , fubiendo en el diez y 
ocho , hafta llegar Quilates , en que queda el Multipli-j 
cador por 216. reales. 

De diez Quilates a 20. folos , fuben los dos tercios de 1 8. 
que fon 12. con que queda el Multiplicador por 336. Ya 
dctáe 20. hafta 30. vnicamente ílibe el Quilate el tercio de 
|| 8. que es 6. por donde quedo el Multiplicador por 396. 
que ni ílibe , ni baxa. Efto ííipuefto , fea vna Efpinela, que 
mida feis Quilates y medio , valdrá efta 994. reales, porque 
quitando vno a la medida , y multiplicando los cinco y me- 
dio de fobra por 1 8. que fube el Quilate , el produjo 99. 
añadido a el valor de fu Quilate 54. la fuma 153. ferá^l 
Multiplicador de eífa medida ; por quien multiplicada \% 
mifma medida feis y medio, producirá dichos 994. reales. 

Afsimifmo otra , que mida 1 6. Quilates , valdrá 4608. 
reales de plata , porque quitando 1 o. de los 1 6. y multipli- 
cando los feis que quedan por 1 2. junto eíTe producto con 
el Multiplicador de 10. Quilates , que es 216. la fuma 288. 
es el Multiplicador ; por quien multiplicando la medida i 6; 
jrefulta dicha cantidad de 4608. reales. 

Afsi también otra , que mida 30. Quilates, vale 1 1 880. 
porque quitando de los 30, 20, y multiplicando los 10. 

por 
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por 6. hazen 6o. que añadidos a el Multiplicador de 20.qué 
es 336. la fuma 396. es el nuevo Multiplicador , por quien 
multiplicada la medida 30. es el produjo dichos 11 88 o* 
reales de plata ; y como de 30. arriba , ni fube , ni baxa el 
Quilate , todas las demás medidas fe multiplicaran por 396. 
para hallarfeles el valor. 

Pocas vezes fe han vifto Piedras Efpineías , que feaft 
tan grandes como las de eftos exemplos ; y aísi íoy de pa* 
recer , que en llegando la medida a doze Quilates , y de al 
hafta diez y feis , íi la Piedra es Oriental perfeíta , fe les dé 
algún más valor del que rezan las Tablas j pero de diez y 
feis en adelante arreglarfe a ellas , por fer con- 
tenientes los valores pueftos 
en ellas» 




TA- 
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TABLA DE MULTIPLICADORES DE LAS ESPINELAS ■ 
defde vn Quilate hajla 30. Quilates. 







1 
4 


1 
2 


3 
4 


I 


54 


58' 


63 




2 


72- 




81 


85: 


3 


90 


941 


99 ' 


103' 


4 


IOS 




117 


121] 


5 


¡ 120 


130: 


135 


i39á 


6 


144 


i 4 8« 


153 


157; 


7 


IÓ2 


166' 

X 


, 171 


i I75z 


8 


l80 


1841 


189 


I93Í 


9 


0 

I98 


2021 


207 




10 


210 


219 


222 


225 


1 1 


0 

228 


231 


234 


237 


1 2 


240 


243 


246 


249 




252 




258 


261 




2C4 


267 


270 


273 


*5 


27O 


279 


282 


285 


_ /- 
10 


200 


291 


; 2 94 


297 


17 




3°3 


306 


309 


18 


312 




318 


321 


*9 


¡ 324 i 


3 2 7 


330 


333 


20 


336 


337Í 


339 


340= 


2X 


342 


343^ 


345 


34¿>l 


22 


348 


349Í 


35' 


35^ 


23 


354 


355' 


357 


358^ 


24. 


560 




2 6 2 


i6a 1 
i°4r 




356 


367; 


369 


37o; 


26 


372 


373' 
379? 


375 


37^ 


27 


378 


38i 


382,* 


28 


384 


385; 


387 


388; 


29 


390 


39il 


393 


394Í 


30 


396 1 


396 


^39 6 í 


396 l 
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Tabla del valor dé l as espinelas, desls 

vn Quilate bajía treinta Quilates. 



R.p. 


1 


4 




t 


3 
4 


i 


54 


73 




94 


118 


z 


144 


172 




202 


235 


3 


270 


307 




346 


388 


4 


432 


478 




526 


577 


5 


630 


685 




74* 


802 


6 


864 


928 




994 


1063 


7 


1134 


1207 




1 282 


1360 


8 


1440 


1522 




1606 


1693 


9 


1782 


1873 




1966 


2062 


io 


xi 60 


2244 




2331 


2418 


ii 


2<o8 

7 


2<o8 




2601 


2784 


12 


2880 


2076 






3*74 


*3 


3276 


3378 




3483 


35^8 




3606 

✓ 


3804 




391$ 


4026 


15 


4140 


4254 




4371 


4488 


16 


4608 


4728 




4851 


4974 


17 


5100 


5226 




5315 


5484 


18 


5616 


5748 




5883 


6018 


r 9 


6156 


¿294 




6435 


6576 


20 


6720 


6834 




6949 


7065 


21 


7182 


7299 




7417 


7536 


22 


7656 


7776 




7897 


8018 


23 


8142 


8265 




8389 


8514 


24 


8640 


8766 




8893 


9021 


25 


9150 


9270 




9409 


9540 


26 


9672 


9804 




9937 


looi I 


27 


10206 


10341 




10477 


10614 


28 


10752 


10890 




1 1029 


II 169 


29 


11310 


11451 






11736 


!30 


j 11880 


11979 




12078 j 


12977 
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CAPITULO III. 

DE LOS GRANATES, T JACINTOS, 
valores fuyos, y Tablas. 

ES el Granate Oriental vna Piedra a genero de Rubí, 1 
diferenciafe empero en lo mas obícuro de íu co- 
lor , que tira denegrido. Suden labrarfe a el modo 
de Efmeraldas ; otros Cagajones Fazeteados , como los 
Diamantes Rofas , planos por detrás : eftos tienen menos 
valor , por la falta de carne , fon diaphanos , y muy briofos; 
otros ay ordinarios , que no íirven mas de para fartas: 
abaluanfe por on^as a pefo de plata , y aun a medias , con-; 
forme el tamaño. 

A vn Granate Oriental de medida de vn Quilate , die- 
ron precio de fefenta reales de plata. Sube el Quilate en eíl 
tas Piedras , defde vno hafta diez Quilates , veinte reales, 
en que queda el Multiplicador por 240. De diez hafta 
veinte , fube los dos tercios de veinte , que fon treze y vn 
tercio , en que queda el Multiplicador por 373. y vn tercio. 
Defde veinte hafta treinta , fube el Quilate vnicamente el 
tercio de dichos veinte reales , que fon feis y dos tercios, 
hafta quedar el Multiplicador de treinta Quilates por 440. 
que ya ni fube, ni baxa. ♦ 
La regla de hallarles Multiplicador , y valor a las di- 1 
verías medidas de Granates Orientales , es la mifma que las 
antecedentes ; por ella fe formaron á eftas Piedras fus Ta*» 
blas de Multiplicador, y valor, fegun eñe modo. 

Quiercfeíaber el Multiplicador de vn Granate, qué 
mida v. g. cinco Quilates y tres quartos, y íii valor l Quiteíe 
vno a los 5. y tres quartos, quedaran quatro y tres quartos; 
Jos guales multiplicados por lo que fube el Quilate defde 

R ákz 
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diez a veinte , que fon veinte reales , fu produdo 9 aña- 
dido a el valor 60. de vn Quilate, la fuma 155. fera el 
Multiplicador. Multipliquefe luego por efte 1 5 5 . la medi- 
da cinco y tres quartos , y el otro produjo 891. fera de 
reales de plata , valor de tal Granate. De la mifma fuerte 
obrando , fe hallara el Multiplicador de Granate , que mi- 
da diez Quilates , el qual fera 240. y fu valor 2400. 
reales. 

Sea otro , que mida quinze Quilates. Quitenfe dé 
quinze diez , quedan cinco. Eftos fe multiplicaran por 
treze y vn tercio , y el produ&o 66. y dos tercios , añadi- 
do á los 240. Multiplicador de diez Quilates , fumara 306. 
y dos tercios , el qual numero fera el Multiplicador de e£ 
te Granate. Multiplicando luego por él la medida quinze, 
dará por íii valor el producto 4600. reales de plata. Con 
la mifma regla fe hallara , que el Multiplicador de Granate 
de veinte Quilates es 373. y vn tercio, y fu valor corref- 
pondiente 7466. reales. 

Sea otro Granate , que mida 24. Quilates y tres quar-? 
tos. Como fe le bufeara Multiplicador , y valor ? De la 
medida quitenfe veinte , y los quatro y tres quartos que 
quedan , multipliquenfe por feis y dos tercios , que es ya 
en efte caíb lo que folo fube el Quilate , fera el produdo 
3 1 . y dos tercios. Sumólo con los 3 7 3 . y vn tercio , Mul- 
tiplicador de veinte Quilates, y la fuma 40^. íe hallara 
ferio de la medida de 24. Quilates , y tres quartos de Qui- 
late. El valor como íiempre , multiplicando dicha medida 
por íu Multiplicador , mediante lo qual falen por él 
10023. reales dichos. Aísi fefacafer el Multiplicador de 
Granate , que mida treinta Quilates,440. y fu valor 1 3200. 
reales de plata. 

Notefe a cerca de eftas Piedras , lo que fe dixo de las 
Efpinelas , en quanto a darles algún mas valor , fiendo 
grandes j porque aunque aqui en Eípaña no tienen mucha 

efti-; 
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eíllmacion , fon Piedras , que deben darfela , por fu per- 
feccion. 

Los Jacintos fon vnas Piedras de color naranjado, 
que tira a bermejo , encendidas , y tranfparentes. Ay 
Orientales , y ordinarios. Los primeros , que fon de 
quienes tratamos , gozan de mas dureza , y brio , que 
eífos otros. El valor que fe dio á vn Jacinto Oriental de 
vn Quilate , fué de treinta reales de plata , á cuyo ref- 
pefto procede el de las demás medidas , fubiendo en 
cada Quilate , defde vno hafta diez , diez reales , en que 
queda el Multiplicador por 120. Defde diez Quilates 
hafta veinte , los dos tercios de diez , que fon feis , y dos 
tercios , quedando el Multiplicador por 186. y dos ter- 
cios. Defde veinte hafta treinta , en que queda el Multi- 
plicador por 220. reales, no fube mas que el tercio de 
diez , que es tres y vn tercio en cada Quilate. Con lo 
qual, 

Siendo vn Jacinto Oriental de medida de feis Qui^ 
lates y vn quarto , fe hallara tener por Multiplicador á 82. 
y medio, porque quitando vno de la medida , y multi- 
plicando los cinco y vn quarto , que quedan, por diez , el 
produdlo 52. y medio , añadido a los treinta , valor de 
vn Quilate , refulta en la fuma 82. y medio fu Multiplica- 
dor. El qual multiplicado por la medida feis y vn quarto, 
rinde para fu valor <$ 1 «5 . reales de plata. 

Teniendo la medida , v. g. quinze Quilates y tres 
quartos , quitándole diez , y multiplicando el rcíiduo 
cinco y tres quartos , por feis y dos tercios , que es lo 
que fube de diez a veinte, el produdto 38. y vn tercio, 
añadido a el Multiplicador de diez Quilates 1 20. la fu- 
ma 1 58. y vn tercio fera el Multiplicador , que tenga 
efta medida ; y por coníiguiente obrando , corno fiem- 
pre , en la multiplicación de ella por él , refultarale de va- 
lor 249 3 . reales de plata, 

Rz Si 
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Si el Jacinto mide de veinte arriba , v. g. 2 «5. Quila- 
tes , quitando veinte de la medida , y multiplicando el re- 
¡fiduo cinco por tres y vn tercio , que ya folo fube el 
Quilate , añadiendo fu produjo 1 6, y dos tercios a Muí* 
tiplicador de veinte, que es 18 6, y dos tercios , la fuma 
203. y vn tercio fera el Multiplicador , y el valor «5 08 3. 
reales de plata. Afsi fera también el de treinta Quilates 
6600. reales , y fu Multiplicador 220. que ya ni fube , ni 
jbaxa , por quien fe multiplicara la medida de treinta arri* 
ba , fea la que fuere , para hallarfe los demás valores, 
y eanfe las Tablas de eftas Piedras Ja- 
cintos formadas con efta 
Regla. 
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TABLA D E MULTIPLICADORES D E GRANATES, 
Sort.mosy de/de vn Quilate bajía yo.Quilates. 





1 


I 

4 


1 
a 


3 
4 


A 


60 


u 5 


/ U 


75 






8< 


9O 


95 


3 


T 

IOO 




X 10 


Y ▼ M 

Ix 5 


4 


I ¿O 


125 


1 3O 


135 í 






I 45 


I50 




V 


t An 


105 


A/U 




7 


loo 


7 


1 QU 


J 95 


o 
o 


ZOO 


ZU\ 


210 




9 


220 


^ ~i c* 




"> 

2 3í 


I o 


249 


^ /I 1 
2 43? 


2 4°3 


2, ^ (J 


1 1 


2 53l 


«» A* 


260 




IX 


* AA* 
I 00^ 


Z70 


2 73 3 T 


-> t A 2 


*3 


2oO 


2 ^3? 


286¡ 


Z^O 


*4 


2 93 5 




A KJKJ 


3°33 


*5 


3OO3 




313; 


O T h\ ^ 

3 I0 3 


1 u 






33O 


17 


^ ^ ' 

333s 


3363 


34O 


343 5 


lo 


O A A 2 


35O 


i 35 3 5 




*9 




3 U :>3 


> uu 3 


3/u 


20 


373¡ 


375 


27A 2 
3/°3 

3 5 33 


37 5 3 


2,1 


3oO 


3»ij 


o8ef 
SO} 




3 OÜ 3 


288' 


2 00 

396^ 


A 3 


23 


393? 


395 


39 8 ! 


24 


400 


401 » 
408; 


4°3! 


405 




406^ 


410 


4H3 
418; 


26 




4M 


4 i6| 


27 


420 


, 421 3 


4133 


425 


28 


42^ 




430 




29 


433' 


435 


43 6> 


4383 


30 


440 


440 


440 


440 
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Tabla de valores de los granates 

SorianoSjdefde vn Quilate bajía, 30. Quilates.. 





1 


1 
4 


1 

2 


3 
4 


1 


60 


81 




131 


z 


160 


191 


22^ 


26l 




500 


34* 


385 

*s 9 


43 1 


4 


480 

1 




585 


641 


5 


700 


i 761 


82< 

9 


891 


6 




I03I 

✓ 


1 105 


1181 


7 


I 260 


I 34.1 


I4.2< 


1 <i 1 1 


8 


I 600 


IÓQI 


178") 


l88l 


y 


1 980 


208l 


2l85 


229I 


IO 


24.OO 


24aA 


2< 00 


2687 ' 


1 1 


2786 


f 2887 


299O 




1 2 


3 200 


5 3 07 


341 6 


3 <27 










Q 087 


JA 

r 


4106 


4.227 


4.3 <o 






4600 


47^7 


48<6 


4.087 


IÓ 


5120 




<3go 




17 


<666 


5807 


/ 7 j 


6004 


18 


6240 


6387 


606 

9 J 


6687 




6840 


6994 


7I<0 


7307 


20 


7466 


7^93 


77*1 


7850 


21 


708O 
1 * J 


8110 


8241 


8372 


22 


8<o6 

9 


8640 


877* 

' ' 9 


8oio 


*3 


OO46 


9186 


9321 


0460 
7 * 




960O 


9740 


988l 


10023 


2 5 


IOIÓO 


103 10 




10600 


z6 


IO746 


10893 


I104I 


11 190 


17 


II 340 


11490 


11 64I 


11 743 


z8 


II946 


1 2100 


12255 | 


12410 


z 9 


11566 


12723 


I288l 


13040 


30 


13200 


13310 


13420 1 


13530 



TM 



TABLA DEL VALOR DE LOS JACINTOS ORIENTALES} 
de/de vn Quilate ha/la treinta Quilates. 



R.p. 


1 


1 

4 


I 

2 


3 
4 


I 


3 o 


40 


| «* 


65 


2 


80 




112 


130 


3 ' 


150 


170 


192 


215 


4 


240 


265 


292 


320 


5 


31° 


380 


412 


445 


6 


480 


5*5 




59° 

/ y 


7 


630 


670 


712 




8 


800 


845 1 


892 

✓ 


940 
✓ • 


9 

y 


990 


lOAO 
■ 


1002 




io 


1200 


1247 


12.95 


1343 


ii 




1443 




1547 


12 


1600 


1653 


1708 


1763 




1810 


1877 


193 $ 


*993 


14 


2053 


2113 


2175 


2.237 


1$ 


2300 


2363 


2428 


2493 


16 


2560 


2627 


2695 


2763 


17 


2833 


2903 


2975 


3047 


18 


3120 


3*93 


3268 


3343 


£9 


3420 


3497 


3575 


3653 


20 


3733 


379¿> 


3860 


3925 


21 


3990 


405$ 


4120 


4186 


22 


4253 


4320 


4387 


4455 


*3 


4^3 


4^1 


4660 


4730 


24 


4800 


487O 


4940 


501 1 




5083 


5*55 


5227 


530° 


26 


5373 


5446 


55*° 


5595 


27 


5670 


5745 


5820 


5896 


28 


5973 


6050 


6127 


62O5 


29 


6283 


6361 


644.0 




3° 


i 6600 


6655 


6710 


6765 . 
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CAPÍTULO ULTIMO. 

DE LAS AGUAMARINAS s AMA- 
tifias Blancas de Cartagena, Chrifolitas, 
Jacintos ordinarios y y c Furquefas ,fw 
valores,y Tablas. 

EL Aguamarina es vna Piedra azul, color muy claro, 
a el modo del Zafiro , mas no defpide de si tanta 
luz como eíle , y es tan blanda, que íin dificultad 
le entra la lima , y a el propio tiempo es tan feca , que íe 
brizna a el engallado. Las Orientales fon las mejores, para 
quienes fe formaron las Tablas. El valor , que fe dio a va 
Aguamarina de medida de vn Quilate , fué de 1 6. reales y 
medio j fubiendo en cada vno , hafla diez Quilates , cinco 
reales y medio , en que queda el Multiplicador por 66. rea- 
les , no fubiendo , ni baxando de ai , tenga la Piedra los 
Quilates que tubiere : como le notara por eílos exemplos. 

Vn Aguamarina mide quatro Quilates y medio ; qué 
Multiplicador tendrá , y qué valor ? Quitando vno de la 
medida , los tres y medio fe multiplicarán por cinco y me- 
dio , que fube el Quilate , y añadiendo el produílo 1 9, y vn 
quarto a 1 6. y medio , valor , y Multiplicador de vn Qui- 
late , la fuma 3 . y tres quartos fera el íiiyo : el qual multi- 
plicando por la medida quatro y medio el otro produdo, 
1 60. reales íera fu valor. 

Otro Exemplo. Sera vn Aguamarina, que mida nue- 
ve Quilates y tres quartos. Quitando vno de Ja medida , los 
ocho y tfes quartos que quedan , fe multiplicarán por cin- 
co y medio : el produjo 48. y vn o¿tavo , añadido á 1 6. 
y medio , fumará 64. y cinco o&avos , Multiplicador de 

S ' eíf^ 
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efta Piedra ; por quien multiplicada la medida nueve y tres 
quartos ,refultaran 630. reales de plata , valor fuyo. Afsi 
fe halló valer vn Aguamarina de diez Quilates 660. reales 
de plata , y tener por Multiplicador a 66. por quien fe ave- 
riguara el valor de las mas altas medidas ,fean las mas íubi- 
das que fe fueren. . 

El Amatifta Blanca es Piedra muy chriftalina , que 
haze vnos como viíbs morados , mas blanda , y menos cen- 
telleante, que el Amatifta Oriental. Dieron de valor á vn 
Amatifta Blanca , de medida de vn Quilate , treinta reales 
de plata , fubiendo en el Quilate , defde vno hafta diez , diez 
reales , con que quedó en eíía medida el Multiplicador por 
1 20. que ni lube , ni baxa \ v. g. vn Amatifta Blanca de feis 
Quilates , qué Multiplicador tiene , y qué vale ? Quitando 
de la medida vno , quedan cinco , que multiplicados por 
diez , producen <jo. los quales añadidos a 30. fuman 80. 
Multiplicador de efta Amatifta. Luego multiplicado por 
él fu medida feis , fale de valor el de 480. reales de plata. 
Item , otro tal Amatifta, que mida diez Quilates ? Quitando 
el vno , los nueve que quedan , multiplicados por diez , ha- 
zen noventa , que añadidos a treinta , la fuma 1 20. es íii 
Multiplicador ; porque multiplicada la medida diez , da de 
valor 1 200. reales de plata. Con efta regla fe formaron fus 
Tablas. 

La Chriíblita es vna Piedra de color verde muy claro, 
blanda a el labrado , y briznable a el engaftarfe , por fu fe- 
quedad. Las Orientales fon de mas ley , por mas fuertes , y 
briofas. A eftas fe les dio valor de 1 2. reales en la medida 
de vn Quilate, fubiendo en él quatro hafta llegar á 1 o. Qui~ 
lates, en que quedó el Multiplicador por 48.cn que ni fube, 
ni baxa. Sabido efte fu valor , es fácil el de todas fus medi- 
das, por la mifma regla paflada; v.g.vna Chrifolita de cinco 
Quilates y medio tiene por Multiplicador á 30. Porque qui- 
tando de la medida vjio , y multiplicando el, reíiduo 4. y 

me- 
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medio por 4. que fubc,el producto 1 3. añadido a 1 2. valor 
de vn Quilate , da efta fuma de 30. por quien multiplicada 
la medida, refultan 165. reales, valor ííiy o. 

Item, otra de 9. Quilates y tres quartos , tiene por Mul- 
tiplicador a 47. y vale 4$ 8. reales. Aísimifmo otra de diez 
Quilates , tendrá por Multiplicador a 48. que es et mayor, 
( y por quien íe multiplicarán todas las demás medidas ,que 
fubieren de diez Quilates , fean las que fe fueren ) y valdrá 
480. reales, &c. 

A los Jacintos ordinarios , que ion mas blandos , y de 
menos brío que los Orientales , dieron de valor , fiendo de 
la medida de vn Quilate , ocho reales de plata , en el qual 
fuben dos reales , hafta llegar á 5. Quilates, en que queda el 
Multiplicador por 1 6. de que ni paíía , ni baxa : con que fe- 
rá fácil averiguar todos los valores de fus medidas , como 
hafta aquí fe ha hecho en eífotras Piedras ; v. g. vn Jacinto 
ordinario de los cinco Quilates de medida valdrá 80. reales; 
porque quitando el vno , y los quatro que quedan , multi- 
plicados por dos, y el producto añadido á los ocho, valor 
del Quilate , fuman el Multiplicador 16. dicho; por quien 
multiplicada la medida cinco , vienen á el producto los ex- 
presados 80. reales, &c. Afsi fe formaron las Tablas de 
eftos Jacintos. 

A las Amatiftas de Cartagena, que tienen el mifmo co- 
lor que las Orientales , y las diferencia la mayor blandura, 
y menos brio, dieron de valor, midiendo vn Quilate, nueve 
reales; y les fube efte en cada Quilate 3. reales, hafta llegar á 
5. en que queda el Multiplicador por 21 , v. g. vn Amatifta 
Cartaginenfe, que mida quatro Quilates y medio , tiene por 
Multiplicador á 1 9. y vale 87. reales ; porque quitando á la 
medida vno , y multiplicando la re fta tres y medio por tres* 
y el produjo 1 o. y medio añadiéndolo á 9. es la fuma 1 9. y 
medio; por quien multiplicando la medida quatro y medio, 
da dichos 87. reales. Veanfe fus Tablas. 

S 2 Las 
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Las Turquefas fon vnas Piedras azules , fin traníparen- 
eia alguna. Tubieron fu tiempo de eftimacion , bien , que 
corta; labranfe a el modo de vn medio globo. Las antiguas, 
que fe dizen de la Mina Vieja , por ferio de vna , donde fe 
defcubrieron , fon de quienes trato , y a quienes fe forma- 
ron fus Tablas ; pues las contrahechas, de efmalte azul qua- 
xado , no tienen eftimacion. Diófele valor a vna Turquefa 
de medida de vn Quilate , por precio de quatro reales de 
plata , fubiendo vn real de Quilate en Quilate , hafta llegar 
á cinco , en que quedó el Multiplicador por ocho , de don- 
efe ni íube , ni baxa ; v. g. vna Turquefa de cinco Quilates, 
qué valdrá? Quitefeelvnodelamedida cinco, y los qua- 
tro que quedaren , multiplicados por vno , que fube el 
Quilate , fe quedan en quatro , porque la vnidad ni au- 
menta, ni difminuy e. Eftos quatro añadanfe a el valor qua* 
tro de vn Quilate , y la fuma ocho es el Multiplicador , co- 
mo fe dixo y por quien multiplicada la medida cinco íe 

producen quarenta , valor de efta Turquefa. Aísi 
de las demás medidas, remitiéndome 
a íus Tablas. 
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TABLA DE MULTIPLICADORES 

de las Aguamarinas , defde vn Quilate 
hajla diez Quilates* 





I 


1 

4 


I 

2 


3 
4 


I 






*9 4 


2 °8 l 


2 


22 


*3Í 


*4Í 




3 




28¡ 


3o; 


3H 


4 


33 


34l 


35 4 


371 


5 


J«J 


39s 


4i; 


4*8 


6 


44 


451 


4Ó 4 


481 


7 


49* 


5°8 


5*4 


531 


8 


55 




57 4 


59» 


9 


60I 


6i¡ 


63; 


64I 


10 


66 


) 66 


66 


66 


TABLA DEL VALOR DE LAS AGUAMARINAS, 


defde vn Quilate hafta diez. Quilates. 


R.p. 


I 


1 
4 


t 

2 


3 
4 


1 


16 X 


22 


28 


36 


2 


44 


5* 


61 


7i 


3 


82 


93 


105 


118 


4 


132 


146 


160 


176 


5 


192 


209 


226 


245 


6 


264 


283 


303 


324 


7 


346 


. 368 


391 


4M 


8 


440 


465 


490 


517 


9 


[ 544 


57* 


600 


630 


IO 


1 660 


676 


1 6 93 


706 
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TABLA DE LOS MULTIPLICADORES 
de las Amatiflas blancas defde vn Qui- 
late hajla diez Quilates, 





i 


1 
4 


1 
* 


1 
4 


I 


30 


3*5 


35 


371 


z 


40 




4$ 


47Í 


3 


50 




55 


57,' 


4 


60 




65 


67I 


5 


70 


7*1 


75 


77l 


6 


80 


8zí 


85 


*7l 


7 


90 




95 


971 


8 


100 


I02J 


105 


107Í 


9 


1 10 


lili 


i»5 


i¡7l 




izo 1 


IZO 


1 20 


izo 


TABLA DE LOS PALORES DE LAS AMATISTAS 


blancas, defde vn Quilate bajía diez Quilates. 


R.p. 


i 


I 

4 


i 

2 


3 
4 


I 


3° \ 


40 


5* 


65 


z 


8o ! 


1 95 


I 12 


130 


3 


150 


170 


I92 


215 


4 


240 


' 265 


292 


320 


5 


35° 


380 


412 


445 


6 


480 




55* 


59° 


7 


630 


670 


712 


755 


8 


800 


84$ 


892 


940 


9 


990 


1040 


1092 


1145 




1200 


1230 


1260 


1 290 
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TABLA DE MULTIPLICADORES 
de los Jacintos ordinarios, de/de <un Qui- 
late bajía cinco Quilates. 





I 


I 
4 


1 

a 


3 
4 


1 


8 1 


si 


9 


91 


z 


IO 




1 1 


m 


3 


12 




J 3 




4 


14 


14: 


15 




5 1 


16 


16 


16 


16 


TABLA DEL VALOR DE LOS 


Jacintos ordinarios } defde <vn Quilate 




bajía cinco Quilates. 




Rs. 


i 


X 


I 


3 


P- 




4 




4 


I 


8 


IO 


13 


16 


2 


20 


*3 


28 


31 


3 


36 


40 


4* 


50 


4 


56 


61 


67 


73 


5 


80 


1 84 


88 


92 



7*- 



i44 



TABLA DE MULTIPLICADORES 
de las Amatiftas de Cartagena , defde <un 
Quilate hafta 5. Quilates, 





I 


I 

4 


1 

2, 


3 
4 


I 


9 


1 9 ^ 


í 10; 




2 


12 




13: 




3 


15 


Mi 


16* 


17; 


4 


18 






20; 




21 


21 


21, 


21 


TABLA DEL VALOR DE LAS 


Amatiftas de 


Cartagena ¡defde <vn Qui- 




/¿tf? hafta cinco Quilates. 




Rs. 


1 


X 


1 


3 


P« 




4 


2 


4 


I 


' 9 


12 




20 


2 


24 


28 


33 


40 


3 


45 




57 


64 


4 . 


72 


78 


87 


9 6 


5 


105 


k IIO 


11? 


120 
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TABLA DE MULTIPLICADORES 

de lasChrifolitas, defde vn Quilate hafta 
diez Quilates. 





I 


1 


X 


J 






4 




4 


I 


12 


13 


14 




2 


16 


17 


18 


*9 


3 


20 


21 


22 


*3 


4 


24 




26 


27 




! 28 


1 *9 


30 


31 


6 


32 


33 


34 


35 


7 


: 36 


37 


38 - 


39 


8 


40 


41 


42 


43 


9 


44 


45 


46 


47 


JO 


43 


48 


48 


48 



r^BLJ DE VALORES DE LAS CHRISOLITAS, 

defde vn Quilate hafta diez Quilates. 





I 


1 


1 


3 


P- 




4 


1 


4 


1 


12 


16 


21 


26 


2 


3i 


38 


45 


5* 


3 


60 


68 


77 


86 


4 


9 6 


106 


117 


128 


5 


140 


1^2 


165 


178 


6 


192 


206 


221 


236 


7 


252 


268 


285 


302 


8 


320 


338 


357 


376 


9 . 


396 


416 


437 


458 


10 


I 480 


492 


5°4 


516 



T 
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TABLA DE MULTIPLICADORES 
de las Turquefas, defde <un Quilate bajía 
cinco Quilates, 





I 


I 

4 


1 

2 


3 
4 


I 


4 


4; 


41 


41 


X 


5 


5i 


51 




3 


6 


H 


61 


6; 


4 


7 


7; 


71 


7 4 


5 


8 


8 


8 


8 


TABLA DEL VALOR DE LAS 


Tur quejas , 


1;» Quilate halla 




cinco Quilates. 




Ks. 


i 




I 


3 


P- 




4 


2 


4 


I 


4 


5 


6 


8 


2 


10 


11 


13 


M 


3 


18 


20 


22 




4 


28 


30 


33 


36 


5 


40 


\ 4* 


44 


46 



LI 
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LIBRO SEPTIMO, 

DE LAS PERLAS. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

DE SUS CALIDADES, 

naturaleza,) diferencia. 

Ntre las Piedras preciofas, que no ion Dia- 
phanas , fino que tienen el cuerpo opaco, 
la mas bella , y de mayor eftimacion , es 
la Perla , á el modo , que lo es el Diaman- 
te entre las Diaphanas , y traníparentes. 
Crianfe las Perlas en el Mar , dentro del 
feno de las Conchas del Nácar , de donde fe facan ; íii co- 
lor es blanco, igual , y que tire vn poco a el del Oriente; 
la fiiperficíe muy luílroía , y toda terfa , fin defigualdad 
alguna, Cogenfe en muchas partes de diveríbs Mares , afsi 
de las Indias Orientales , como de las Occidentales , ó 
America conviene a faber , en las Coilas de las Provin- 
cias de Moabar , Ormuz , y del Golfo Perfico de la India 
Oriental ; y en las de Cabo de Velas , de Panamá , de la 
Isla de la Margarita , de la de Puerto-Rico , Florida, y Cof- 
ia de la California en la America j pero las mejores fon las 
de la Margarita, y de Ormuz. 

La figura de las Perlas es varia , y muy diverfos fus ta- 
maños , y á fu proporción fus valores , y aprecios : vnas la 
tienen redonda, otras ahobada, y aperillada muchas , a 

Tz quie-s 
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quienes por eflb llaman Perillas. Otras ay atontadas de vri 
lado , que fe dizen Afsientos , y no pocas nacen torcidas, 
deíiguales clefuperiicie, en diferentes tamaños , que fe di- 
zen Berruecos , faliendo algunos de pedazos grandes con 
buen luftre , que fe aplican para cuerpos de Animales , 6 
Camafeos. 

Otra diferencia de Perlas ay , entre redondas , pequen 
ms , de color mas blanco , é igual , que llaman Aljófar , cu- 
yo genero es el mas vfado para Manillas de mugeres; 
tienen diferente taifa , que las otras Perlas , mas , 6 menos, 
conforme fu tamaño. Puesayvnas tan menudas , que fo- 
jamente firven para bordar labores con ellas , y llaman/e 
Aljófar común , entrando de ellas en el pefo de vna on^a 
3000. granos. Otro Aljófar ay, de que entran en on^a 
2000. granos ; eftefe llama Catorzeno. Otro , en cuya on- 
ca entran 1 200. granos ; llamafe de Medio rofirillo \ y quan- 
do entran folos 1000. granos, íe dize dt Medio rofirillo 
mejor. Entrando 8^0. granos en la on^a , dizeíe fer de-Mei 
dio rofirillo gruefo. Quando 700. fe llama de Rofirillo menu¿ 
do. Quando 600. de Rofirillo cabal. Quando 500.de Rafirillá 
gruejfo. Y en llegando a entrar 400. folos en on^a , íe nom- 
bra Cadenilla , hafta que llegan a entrar en ella diez granoty 
que fe llama afsi : De diez granos en on$a. Cada genero de 
Aljófar de los expreífados tiene diftinto precio , como luego 
veremos. 

Perla perfecta , es la mxry redonda , igual , blanca , de 
buen luftre , que íemeje a el del Oriente , tirando vn poco 
a fu color , y que el agujero de íu taladro fea derecho. Te- 
niendo eftas calidades , fe llaman Margaritas r y para ellas 
fe formaron las Tablas de Perlas perfectas. De manera, que 
la falta , ora fea en lo redondo , ora en el color , les baxa 
de precio , mereciendo caftigo ella en él : como afsimifmo 
fe les aumenta el valor , por la compama de vnas con otras; 
cito es, por la íémejanja en tamaños, colores, bondad, &c. 
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íó qual fe llama vnlon , como paííe cada Perla de vn Quila- 
te , y entonces íe les añade vn quinto mas de fu valor, y 
mas , y mas , conforme el numero , y grandeza de las Per- 
las ; lo qual queda fiempre a el buen juizio , experiencia , y 
conocimiento delTaífador , como todas aquellas cofas , ei> 
que no puede darfe regla íixa , y vniverfal. De aquí nace, 
que íi ay vna Perla , que fea de quatro Quilates abaxo , no 
merece efta tanta eftimacion, como íi fe le junta otra del 
mifmo tamaño , y talle ; dandofe eñe mayor aprecio a el 
trabajo de juntarlas, y dificultad de íii hallazgo : como tam- 
bién a el férvido de las miímas Perlas , pues vna fola no 
adorna , como dos iguales , para pendientes , ó cofi feme- 
jante. De aqui es también , que vna Perla, ahobada , ó ape- 
rillada , perfeífca , y de diez Quilates arriba , tenga mas eftu 
macion , que la que le dan íus Tablas , porque puede ella 
íervir por si fola. En todo 4o qual obra el buen juizio del 
Taífador , para lo que es neceífaria mucha experiencia , y 
practico conocimiento. 

CAPITULO II. 

FORMACION DE LAS TABLAS; 

y valor del Aljófar. 

ADvcrtidas las diferencias que ay en las Perlas , fi- 
guefe el tratar de fus valores, y modos de facarlos, 
para formar fus Tablas , fegun los tamaños , y ca-< 
lidad de cada vna de ellas. Y comentando por el Aljófar,* 
(cuyo valor en reales , fe entiende de reales fencillos , y no 
dobles ; lo qual quede aqui advertido de vna vez , para que 
no aya equivoco , refpe¿to de que el valor de las Perlas, 
Afsientos , y Perillas , es de reales de plata doble) fe avalúa 
por el pefo de on^as , fegun los granos > que entran a ella, 

y 
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y por configuíente íegun fu calidad , dandoíe á cada on^a 
d precio que fe expecifica en las Tablas , que hada aquí 
han feguido , y íiguen los Taífadores. Dudando yo ííi ori- 
gen , encontré con cierta memoria , remitida de índ ias el 
ano de 1 647. por vn cierto Gafpar de los Rios , refidente 
en la Isla de la Margarita , en que refiriendofe el modo de 
compraríe el Aljófar , con los precios, que corrían fuyos 
en dicha Isla, dezia aísi: 

Valor de Aljófar terciado ; efto es , vn tercio de redon- 
do , otro de Pinjantes, y otro de granos aífentados defígua- 
les , de genero catorzeno , a 80. reales de plata la on^a. De 
medio Roftrillo , a 1 60. reales. De Roftrillo , hafta llegar 
de a quatrocientos granos en onp , 140. reales. De a qua- 
trocientos en on^a , 400. reales. De a trecientos en onca, 
600. reales. De á docientos en on^a, 900. reales. De a 
ciento y cinquenta , 1 400. reales. Y de á ciento en on^a, 
2000. reales. Hafta aqui de cfte genero. Defpues dize di- 
cha memoria , que el Aljófar redondo , limpio , y perfe5lo y 
corría la on^a de medio Roílrillo a z^o. reales de plata. 
La de Roftrillo , hafta entrar quatrocientos granos en ella, 
a 400. reales. La de quatrocientos , a 600. reales. La de á 
trecientos , a 1 000. reales. La de á docientos , á 1 500. rea- 
les. La de a ciento y cinquenta , a 2400. reales. Y final- 
mente , la dea ciento , a 3600. reales de plata. Se entiende 
(proíeguia) Jiendo ejlos géneros limpios ; que no Jtendolo y Jím 
jfucios , pojaban por la mitad de dichos precios \y Ji entre limpio s y 
por los dos tercios. En la Ciudad de Cumana (añadía) fe compra 
porejlos mifmos precios. Efto contenia dicha memoria de 
Indias. De que infiero , que nueftras Tablas fe regularon 
con alguna noticia de eftos valores \ pues vnicamente íe di- 
ferencian vnos , y otros , en que las Tablas , á el llegar a 
quatrocientos granos , fuben algo los precios , y de alli aba- 
xo van moderandofe vn poco , a caufa de venir raras ve- 
zes todo perfe&o de efte genero : Conque íi por accidente 
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viniefíen tales los de algunas Manillas , y fe vieífe precifado 
el TaíTador a darles algún mas levantado precio del que les 
dieren las Tablas , con eífa noticia podra fatisfacer á íii 
tafla. 

Lo mifmo , en quanto a los valores , que reza dicha 
memoria , he confirmado por relaciones de algunos india- 
nos jyaísi tengo por faifa la regla, que algunos vfan,ó 
han querido víar de proporción , para averiguarlos ; fuera, 
que pues los Antiguos dieron a el Aljófar eífos precios , que 
contienen íiis Tablas , refpe&o a fus diferencias , y los han 
feguido todos en ellas , no íera juño innovarlas , mayor- 
mente pudiendo refultar con fu novedad grave per juizio a 
el publico , por eftár ya aífentados , y feguidos efíbs pre- 
cios. Con que concluyo , debernos feguir por las Tablas, 
executando la bufca de los valores de ellos géneros en el 
modo, que entena efte exemplo. Vna onp de Aljófar de 
a quinientos granos vale 440. reales de plata. Ofreció- 
te taílar otra de quinientos y veinte y cinco granos , como 
fe hará? 

La regla , que digo han querido feguir algunos , es 
éfta : Si 500. me valen 440. que valdrán 5 2 5. y es regla de 
tres inverfa , en que multiplicándole vnos por otros los dos 
primeros términos , fe parte el producto por el tercero, 
porque baxa el valor , quanto fuben mas granos en la on^a. 
Efta regla , pues , no es el acertado modo de averiguar los 
valores , porque los que refultan , no convienen con los de 
las Tablas , aunque fuele fer corta la diferencia entre vnos, 
y otros. La a juñada á ellas , y que debe practicarte , es la 
íiguiente. 

Júntete laon^ade s;oo. gn^nos con la de á 600. y de 
eífa fuma íaquefe la mitad , y efta terá vna on^a de á «5 50. 
granos ; mas yo la he menefter de á 525. pues fumo con 
los 5 50. los miímos ^00. y la mitad de fu fuma ferán los 
525. que bufeo. Aora ? para facar los valores , executefe lo 

mif- 
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ijiifino con los precios , que fe hizo con los granos , y refu- 
tara el legitimo , y verdadero valor ; v.g. el valor de 500, 
granos en on^apor las Tablas , ion 440. reales de plata : El 
de 600. granos , fon 396. La fuma de ambos fon 836. Su 
mitad 418. Con que eftos 4 1 8. es el valor de vna onca de 
á 5 50. granos. Mas lo hemos menefter de a 5 25. pues jun- 
to el valor de los 550. que es 4 \ 8. con el valor de 500. que 
es 440. y de fu fuma faco la mitad , que fon 429. reales de 
plata ; los quales afirmo fer el juílo , y verdadero valor de 
vna on^a de Aljófar de a <j 25 . granos : quando por la reg'a 
de proporción falian folamente 419. reales. La prueba c e 
fer el modo , que expreífo , el que debe pra&icarfe , y fe- 
guirfe , es , que con efte fe ajuftan los valores cabal , y pre- 
cifamente á los precios que rezan las Tablas , y dieron los 
Antiguos , con el gran fundamento , que dexo iníinuado, 
y por la regla de proporción , no falen ajuftados á ellas. 
Haráfe mas claro efte método , que doy para todos los ca- 
los , que fe ofrecieren , practicando íli vio en varios exem- 
plos , fegun el eftilo , que he llevado en los demás Libros de 
efte Tratado. 

Sea el primero : Hallafe vno con vn par de Manillas de 
'Aljófar, que tienen 27^0. granos, y pefan cinco on^as, 
defea faber , qué valdrán í Por regla de proporción digo: 
Sien cinco on^as entran 27^0. granos , qué entraran en 
vna? Sigo la regla, y hallo tener la on^a <;<$o. granos. 
Ocurro luego a la Tabla, para ver loque vale dicha on^a 
de a 5 <;o. granos , y no hallo en ella tal numero , pues junto 
el que mas fe le acerca , y el próximamente mayor , que fon 
[500, y 600. Sumólos , y faco la mitad de flx fuma , y hallo 
en ella los ^ o. que bufeo. Para el valor juntólos precios 
de «500. y 600. que fon 440. y 3 96. reales de plata : de la 
fuma faco la mitad , y hallo valer vna on^a de Aljófar de á 
550. granos ,418. reales de plata : Con que ya es fácil, ave- 
riguado el valor de la onp , faber el de todas las Manillas, 
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multiplicando los 41 8. por cinco oncas que pefan,y el 
producto 2090. reales de plata es lo que valen. Averiguado 
el precio de dichas Manillas , fi fe quiere íaber el titulo , 6 
calidad de fu Aljófar , a vna vifta , veafe el margen de la 
Tabla , y alli fe expreíTa : Con que de las que hablamos , íe 
hallarán fer dos géneros , de Roflrillo cabal , y de Rofrillo 
gruejfo. Advierto aqui , que la relación de vna taíTa , ó ava¿ 
luo defemejante Aljófar , debe expecificar el genero íiiyo, 
y razón de íii avaluó ; v. g. en el exemplo preíente íe dixe- 
ra aísi : Vnas Manillas , que confian de 2750. granos de Aljó- 
far y degenero de Rojirillo , entre mejor y y gruejfo y y que pefan 
cinco on<¡as i^f oliendo de i «5 «50. granos la onca , cuyo valor es d$ 
418. reales de plata) valen 2090. reales de dicha plata, &c. 

Sea el fegundo cafo : Él de vnas Manillas , que pefani 
fecho on^as , y cuentan 48 24. granos , qué valdrán ? Pár- 
tante los 4824. por ocho , y el quociente 603. fon los gra- 
nos , que correíponden á la onp. Buíqueíe en la Tabla , y 
por no hallarfe en ella eñe numero 603, tomefe el que mas 
íe le acerca , que es el de 600. Y porque es cortifsima la di- 
ferencia , fe vfará de él , como fi en realidad la on^a de di- 
chas Manillas contubieífe precifos los 600. granos : Luegg» 
fabiendofe , que vna on^a de á 600. granos vale 396, rea- 
les de plata , multiplicando por ellos el numero de on^as 
de las Manillas , que fe fupone fer el de ocho , el produfto 
3168. reales de plata es lo que valen. 

Tercer cafo: Vnas Manillas de Aljófar de 1320. gra-2 
hos , con pefo de tres on^as, y doze adarmes , de á qué gra- 
nos fale la on^a , qué valen , y qué calidad de Aljófar es el 
fuyo ? Redúzcante las oncas á adarmes , multiplicándolas 
por 1 6. que fon los que tiene cada on^a 5 con mas los 1 2. 
del quebrado , y ferán por todos 60. Luego diráíe : Si 6o, 
adarmes contienen 1 3 20. granos de eñe Aljófar , qué con- 
tendrán 1 6 ? Siguiendo la regla , provienen 3 <j 2. granos en 
pn^a. Veafe deípues en U Tabla eíTe numero : no le avrá; 
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f>cro si el de 3 ^o. Con que Tiendo tan corta la diferencia, 
tomaráfe cfte por el otro : Con que íi el valor de 3 50. es 
de 571. reales de plata, tanto valdrá vna onca de dicho 
Aljófar : Luego diráfe otra vez : Si 1 6. adarmes valen $72. 
reales , qué valdrán 60 ? Vendrán por la regla 214^. reales 
de plata , que es lo que valen dichas Manillas. Puedenfele 
añadir por los dos granos mas que tenia la on^a , á ojo, tres, 
o quatro reales de plata mas. Para la calidad , veo el mar- 
gen de la Tabla , y me dize , fer el genero de Aljófar de 
citas Manillas de Cadenilla. 

Quarto caíb. Erafe vn hilo , 6 collar de Aljófar con 
75. granos, y pefo de doze adarmes , quantos tendrá la 
on^a , y qué vale el collar ? Diráfe : Si en doze adarmes en- 
tran 75. granos , quantos entrarán en 1 6 ? Siguiendo la re- 
gla , vendrán x 00. granos. Bufcolos en la Tabla , y les ha- 
llo en ella el valor de 1 9 So, reales de plata ; pues diré otra 
vez : Si 1 6. adarmes , que componen la on^a , valen 1 980. 
qué valdrán doze ? Executada la operación , vienen á los 
<ioze adarmes , valor de 1 48 <$ . reales de plata , y tanto va- 
le el collar. Mas brevemente fe le facará , facando la mitad 
délos 1980. pues íiendo eftos valor de 16. adarmes , íii 
mitad loferá de ocho ; y por la mifma razón bolviendo a 
íácar la mitad del valor délos ocho , que fera el de quatro, 
juntando ambas mitades en vna íiima , refultará lo mifmo, 
que por la otra vía fe hallo; v. g. la mitad de i98o.fon 990. 
la mitad de eftos vltimos es 495. Juntos 990. y 495. com- 
ponen los 1 48 5. facados antes. 

El quinto cafo ferá : El de vnos pendientes de Aljófar, 
compueftosde diez granos , y pefo de dos adarmes , qual 
ferá fu valor ? Para ello diré : Si en dos adarmes entran diez 
granos , quantos entrarán en 1 6. ó en vna on^a . ; Es vifto 
entrarán 80. Pues 80. en la Tabla valen 2508. reales de 
plata. Y luego: Si 16. adarmes valen 2508. qué valdrán 
dos? Vendrán 3 13. reales de plata, por valor de dichos 

Pen- 



CAPITULO SEGUNDO. 155 

Pendientes ; ó loque es lo miímo , facando de los 2508. k 
oftava parte , porque dos adarmes fon la oítava parte 
de 1 6. 

Paraefcuíar a los que quiííeren fervirfe de eñe Libro, 
las quentas de eñas partidas cortas , fe formo con novedacj 
la Tabla del Aljófar , dividida en adarmes , afií granos , co- 
mo precios , puertos encima de ella los que entran en adar- 
me ; con eífo con folo ocurrir a ella , fe fabrán los valores 
de Pendientes , Collares, y demás menudencias. Afsimifmo 
íe formó otra del mifmo Aljófar , de los granos , que en- 
tran en on^a , y fus valores también , para que fe hallen 
con la propia facilidad. Otra , no menos , fe facó , dividida 
en Adarmes , Quilates , y Granos , la cn^a , y íüs partes, 
laqual firvepara formar la quenta de las Perlas , como fe 
verá luego. 

Haíe de advertir , para el caftigo del Aljófar , que á ve- 
zes varia fu eftimacion mas , ó menos, conforme á fu abun- 
dancia , ó falta. De fuerte , que en ocaíiones corre por 
menos de fu taifa. El dia que efto fe eferibe, fiendo bueno, 
le paga por mas de fa avalúo. Lo que deberá el Taííador 
tener prefente, para governarfe conforme los tiempos. 

CAPITULO III. 

DE LAS PERLAS REDONDAS, 
fu valor, y hablas. 

LAs Perlas tienen diverfo modo de taífarfe , expreíían- 
dofe íiempte el tamaño de cada vna , conforme a 
las peías de los Quilates , y Granos , y diftribucion 
fuya ,que en las otras Piedras preciofas. De manera , que 
ay Perlas de 4. y vn quarto de Grano : de medio Grano , y 
vn quarto de Grano : de Grano folo : de Grano, y vn quar- 
to : de Quilate : de Quilate , y vn quarto de Quilate : de 
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Quilate , y tres quartos : de dos Quilates , &c. Y aísi para 
taííar las Perlas , es menefter valerfe del Pefo de On^as , y 
Quilates , y Adarmes •> y de la correfpondencia del Quilate 
con la On$a , como fe vé en la Tabla de On^as , Adarmes, 
y Granos. 

El fundamento eftriva en los Granos , que entran en 
vna on^a , que fon «560. De loqual fe colige, que íi fon 
las Perlas de pefo de quarto de Grano , entran en la On^a 
2,240. Si de a medio Grane ,112o. Si de a medio Grano, 
y mas vn tercio de Grano , entran 960. Y de a Grano di- 
chas, 5 60. El modo de ajuftar efta correfpondencia, y for-; 
mar la Tabla , como fe formó la que va puefta en eñe Li-: 
bro , que comienza defde vn quarto de quarto de Grano, 
hafta tres quartos , y tres quartos de quarto de Grano , y 
la diftribucion íiiya , hafta llegar a íer de á Grano , confifte 
entornar el dicho numero dé «560. (que es de las Perlas 
que entran en on^a , fíendo cada vna de á Grano) y par- 
tirlo por los quebrados fuyos. Para executar efta opera-; 
don , fe fumaran los quebrados , que hubiere , ora fean 
íimples , ora compueftos. Y poniendo a los 560. la expref- 
íion de quebrado , que fe coníigue con folo fubfcribirles la 
vnidad debaxo,afsi : proceder a la partición : advirtien-' 
do lo que fe ha repetido muchas vezes atrás , en quanto a 
el valor de eftos quebrados. Entenderafe mejor efta doc-; 
trina con vnos exemplos. 

Si fe pregunta , quantas Perlas entran en vna on$a¿ 
fiendo de a medio Grano , y mas vn tercio de Grano ? Se- 
gún la fuma de eftos quebrados, vn medio ,y vn tercio,' 
haziendo a^l medio feis dozabos , y a el vn tercio vn do- 
zabo, refultan fíete dozabos. Pues partiendo a 560. en- 
teros , por fíete dozabos , vienen a el quociente 960. ente- 
ros: Con que fe dirá , que 960. Perlas entran en on^a de 
medio Grano , mas vn tercio de Grano. Noteíe , que para 
los tercios fe divide el Grano en doze abos, y para los quar- 
tos 
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tos en diez y íels abos v. g. Qué Perlas entraran íiendo de 
a tres quartos , y mas dos tercios de quarto de Grano ? Su-: 
mando dos tercios con tres quartos , reíultan onze doza- 
bos abreviados. Parto , pues, ^ 6o. enteros, por onze doza- 
bos,y el quociente 610. y diez onzenos, es el numero 
de Perlas, que entran en la on^a , íiendo de á tres quartos, 
y mas dos tercios de quarto de Grano. 

Item , qué Perlas entraran en vna on^a , íiendo de me-: 
dio Grano , y tres quartos de Grano l Sumeníé medio , y¡ 
tres quartos, importan onze diez y feis abos. Parto los <$ 6o, 
por ellos , y el quociente 814. feis onzenos , fon las Per-: 
las que entraran. Con efta regla fe formó la primera Ta-, 
bla , que aunque ay otras , fe reducen íiempre a efta. Para 
la íiguiente , que es defde vn Grano hafta tres Granos , y 
tires quartos de Grano , fe toma por govierno el numero de 
Perlas , que entran en vna on^a , fiendo eftas de Quilate 
cada vna. Efte numero es de 1 40. Perlas , como fe vé en 
la Tabla de On^as , y Quilates , y luego fe guarda la mifma 
regla , que antecedentemente fe vsó. Con efta diferencia^ 
que como en eíía otra fué el dividido el Grano , aqui lo ea 
el Quilate ; v. g. En vna on^a de Perlas , que cada vna es 
de Grano , y quarto de Grano , entran 448. Perlas tales. 
Por qué ? Porque íiendo el vn quarto de Grano lo mifmo 
que vn diez y íeis de Quilate , y el vn Grano lo propio que 
quatro diez y feis abos del mifmo Quilate , fumado vno, 
y otro , importan cinco diez y feis abos por quienes parti- 
do el numero 1 40. da por quocientes dichas 448. 

Aísimifmo en vna on^a de Perlas de a tres Granos y. 
medio , entran 1 60. Pues íiendo los tres Granos tres quar- 
tas partes de Quilate , 6 doze diez y íeis abos fuyos,y el 
medio Grano vn oítavo , 6 dos diez y feis abos del mifmo 
Quilate , la fuma de vno , y otro quebrado fon íietc octa- 
vos ; por quienes partido el numero 140. vienen por quo- 
ciente las 1 60. Perlas, que entran en dicha on$a. De la pro- 
pía 
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pía manera fe averigua , que en vna onca de Perlas de a dos 
Granos, y dos tercios de Grano cada vna, entran 210. 
Puefto que fiendo los dos Granos feis dozabos , ó abre- 
viado fu quebrado medio > y los dos tercios des dozabos, 
ó vn fexto. Sumado vno , y otro , hazen echo doze abos; 
por quienes partidos los 140. refultaeífe quociente 210. 
En efta conformidad fe hallaran los demás números de Gra- 
nos, y partes íuyas, como fe hallan facados en las Tablas. 

La prueba de eftas operaciones podra hazerfe, partien- 
do el numero de Perlas de a Grano , que entran en cr^a, 
por el de las que entran en la miíma on^a , Tiendo de á mas 
de Grano ; y el quociente fera el que manifiefte la calidad 
de cada Perla , enunciado en la Tabla ; v. g. De las de á 
Grano entran en on$a «560. como yáfabemos *,pues quiero 
íaber , íi es verdad , que de las de dos Granos , y dos ter- 
cios de Grano, entran 2 10. Parrólos «560. por 210. y el 
quociente dos , y dos tercios , que proviene , me dize fer 
cada vna de eífas Perlas de a dos Granos , y dos tercios de 
Grano, por fer proporcionales los términos 560.a 210. afsi 
dos, y dos tercios, a vno, &c. 6 560.a 21 o.afsi ocho tercios, 
á tres tercios. 

Entendido el modo de averiguar el numero de Perlas, 
que entran en vna on^a , fegun el tamaño de ellas , refta 
averiguar también fus valores , por el método con que fe 
hallan , y el qual mediante fe formaron fus Tablas : advir- 
tiendofe , que en llegando á fer la Perla de a Grano , puede 
valuarfe , para vna taifa , cada vna de por su Diófele a vna 
Perla de a Grano dos reales y medio de plata doble ; fegun 
lo qual pufe también otra Tabla del valor de cada Perla, 
deíde vn Grano hafta tres Granos , y tres quartos de 
Grano. 

Mas bolviendo a lo que dezia : fupuefto, que á Perla 
de Grano dieron de valor dos reales y medio de plata do- 
ble^ multiplicando eíle numero dos y medio por el de las 
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Perlas de a Grano , que entran en vna onca , y fon , como 
hemos vifto , 560. el proda&o 1400. reales de plata doble 
fera el valor de vna on^a de Perlas ,de a Grano cada vna: 
Con que íi fe quiere averiguar el de los demás números, 
ávra de fer vfando de regla de tres , ó de proporción, Efta 
fera indirecta , ó inverfa , refpedo de que creciendo el nu- 
mero de las Perlas , ha de menguar precifamcnte el precio 
fuyo ; y afsi fe dirá : Si vna onp de 5 60. Perlas vale 1 400. 
reales de plata , qué valdrá otra , que contenga mas Perlas? 
V. g. 2240. ó 2 1 00. &c. Mas para no andarfe equivocara 
do en el vfo de la regla , íi por vfar de la indire&a , fe vía 
de la direfta , como mas regular, fe procuraran difponer 
ílempre los términos , de manera , que con la operación de 
la direíta , íe coníiga el mifmo fin. La difpoíicion fera efta: 
Poner ílempre en primer lugar el numero de las Perlas , cu- 
yo valor en la onp fe bufea. En fegundo, los 1 400. reales, 
que vale la on^a , en que entran ^60. Perlas j y en tercero, 
el miírno numero de las Perlas de á Grano que entran en 
fila ; efto es , dichos 5 60. v. g. Si fe le bufea el valor á onca 
de Perlas, de lasque entran en ella 2240. íediípondran 
aísi los términos : 2240.1400.^60. Luego multiplicando 
el fegundo por el tercero , y partiendo el produjo por el 
primero , como fe pradica regularmente en las reglas de 
tres directas , fera el quociente el quarto termino propor- 
cional que fe bufea ; conviene a faber , el valor de la onca 
de tales Perlas , que fe folicita > como en el exemplo pro- 
puefto es el de 3 50. reales de plata doble , quedando los tér- 
minos en proporcion 5 aísi: 2240.1400:: 560. 3 50. Pendran-; 
fe algunos otros cxemplos^ue faciliten la inteligencia, 
y cmbuclvan otras doctrinas neceflarias, 
en Capitulo aparte. 

^•^^ ^^/^ 
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CAPITULO IV. 

VAHIOS EXEMPLOS DE LO DICHO, 
yÉeglas, con que fe formo la Tabla de Per- 
las, defde vn Grano hajia tres, 
y tres quartos. 

OFrecieroníe vnas Manillas de Perlas, que contabais 
4200. y pefaban cinco on^as ,qué tafia fe les dará? 
Para ella obrarafe afsi : Si en cinco on^as entran 
I4200. Perlas , quantas entraran en vna i Siguiendo la re- 
gla , vendrán 840. Perlas , que por la nota de la Tabla , es 
cada vna de a medio Grano , y tercio de Grano ; ó de dos 
tercios : Luego diré : Si vna on^a de a 5 60. Perlas vale 
U400. reales de plata doble , qué valdrá otra de 840? PucA 
tos los términos , como fe previno , afsi : 840. 1400. 560: 
y obrando fegun la regla , vienen 9 3 3 . y vn tercio de reales 
de plata dobles. Defpues multiplicando las cinco on^as, 
que pefan las Manillas , por el valor hallado a la vna , que 
fon 9 3 3 . y vn tercio , el produ£lo 4666. reales de plata do- 
ble , y dos tercios , es la taifa fuya. Para efeufarfe de ope-; 
raciones , íiendo en qualquiera cafo precifo multiplicar los 
1400. reales por los 560. numero de Perlas de a Grano, 
que entran en la on^a , fe tendrá fu producto fabido de me- 
moria , el qual es 784000. y con folo partirlo a el numero 
de Perlas en on$a , cuyo valor fe bufea , fe fabra eñe en el 
quociente que viniere , fin formarfe expreíTamente la regla 
de tres. 

O íi fe quiere proceder por otro modo , executarafe 
afsi : Sabida la medida , 6 pefo de cada Perla , a cuyo con- 
junto fe le bufea el precio en la on$:a j efto es , íi es de medio 
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Grano , ó de dos tercios de Grano , &c. fe raciocinara de 
efta fuerte : Si vria on$a de a Grano vale 1 400. reales , qué 
valdrá otra de a medio Grano y dos tercios , como las del 
exemplo ? Juntos los dos quebrados , fuman dos tercios de 
todo el grano : Con que multiplicando los 1 400. valor de 
la on^a de á Grano , por los dos tercios , íeran el produdo 
93 3. y vn tercio de reales , valor , que fe halló por el otro 
camino. Cada qual vfará el que mejor le pareciere , y el 
con quien mas fe acomodare. 

Otras Manillas fon 672. Perlas , y pefan quatro on^as, 
qué valdrán , y de a como fale cada Perla ? Dirafe : Si en 
quatro entran 672. qué entrarán en vna? Serán 168. que 
es el quociente , que viene a vno, partiendo 672. á quatro* 
Según eñe numero 168. correfponden a la margen de la 
Tabla tres Granos y vn tercio , con que cada Perla íale de 
eflePefo: Luego partiendo 7 S4000. produdo de 1400. 
por <;6o. entre 168. vendrán á el quociente 4666. y dos 
tercios , valor de vna onca de Perlas , en que entran 1 68. 
cada vna de tres Granos y vn tercio •> ó íi fe quiere por el 
otro modo , reduciendo los tres Granos , y fu quebrado va 
tercio , a vn denominador , y íümandolos , la fuma diez 
tercios , fe multiplicara por 1400. valor de la on^a de 
560. Perlas , y el produelo íeran los mifmos 4666. y dos 
tercios de reales de plata doble , que valdrá la onca de Per- 
las de dichas Manillas. Deípues para el valor de las quatro 
oncas de fu pefo , multiplicando 4666. y dos tercios , por 
quatro , el produjo 18666. reales , y dos tercios de plat^ 
doble, lo fera. 

Otro exemplo. Sea de vnasManillas,que téngan 1 480: 
Perlas , y pefen tres on^as , y feis adarmes. Redúzcante 
las oncas a adarmes, haziendo los 48. que juntos con los 
feis mas del pefo , importan 54. y fe dirá : Si 54. adarmes 
contienen 1480. Perlas , quantas contendrán 16. que es 
yna on§a l Le fajen a cada yna 43 8 . Perlas, y catorze veinte 
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y fictc abos de Perla. Bufeo efte numero en la Tabla , y no 
le hallando , porque de a Grano y quarto entran en on^a 
448. Perlas , diré , que cada vna de las de eftas Manillas es 
de a Grano , y quarto de Grano Fuerte. Profiguiendo en 
la operación , tornaré a dezir : Si de a Grano en on^a > en 
que entran $60. valen 1400. reales , de a Grano , y quarto 
fuerte , en que entran 438. qué valdrán ? Executo la regla 
por el primero de tos modos preferiptos , y hallo valer la 
on^a 1 789. reales , y dos tercios. Efte precio , que es tam- 
bién de 16. adarmes , multiplicado por 54. que fon todos 
los del pefb de las Manillas , y el produ£fc> partido a 1 6. 
fii quociente fera el valor de todas ellas, Diziendofe deí- 
pues , que femejantes Manillas , compuertas de 1480. Per- 
las , y con pefo de tres on^as , y feis adarmes , valen 6039. 
reales de plata doble, y que cada vna de fus Perlas es de 
Grano , y quarto de Grano Fuerte. Si fe quiíiere evitar la 
multiplicación de ios adarmes , y luego fu reducción , íe 
multiplicará el valor délos 1 6. adarmes , que ion lo mifmo 
que la on^a , por tres , y á eífe producto añadiendo la quar- 
ta parte del mrfmo valor , y luego la mitad de efta quarta 
parte , lo primero por los quatro adarmes , y lo fegundo 
por los otros dos , cumplimiento a feis, vendrá el mifmo va- 
lor de 603 9. reales por el de todas las Manillas de que íe 
habla. Notarafe , que en efte cafo , y fus femejantes , para 
averiguar el valor de la on^a de tales Perlas (cuyo numero 
no correfponde a alguna calidad de las notadas en la Tabla 
preciíamente , y que por eífo , ó fe le llama Fuerte , íi exce- 
de a el numero anotado , 6 Feble , íi no le alcanza) no íé po- 
dra vf ir del fegundo modo , que fe dixo antes ; efto es , de 
multiplicar el tamaño de la Perla por el valor de la on^ai 
de á Grano , fino folamente del primero ; conviene a faber, 
de la regla de tres. La razón es, el no ajuftarfe dicho ta- 
maño en todo , y por todo , á el que conviene en la Tabla; 
pues vimos , que á Perla de Grano , y quarto , correípon- 
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den en on^a 448, Perlas ; y en eñe exemplo no correípon- 
den mas que 43 8. y poco menos de media. 

Hafta aquí fe ha dicho del modo de bufear el valor a 
las Perlas , apreciándolas por on^as , y con el qual íe formó 
la Tabla , que le correfponde , refta aora tratar del modo 
de hallarfelo a cada Perla de por si : fe ofrece taffarlas fepa* 
radamente , y para que fe formó Tabla aparte , con los pre- 
cios de cada Perla , defde vn Grano hafta tres , y tres quar- 
tos. Hemos fupuefto , que a Perla de vn Grano fe dio de 
valor el de dos reales y medio de plata doble. Según eftóí, 
quadrando la medida,ó pefo de vna Perla redonda,y multi- 
plicando fu quadrado por los dos y medio , valor de la de 
á Grano ,1o fera el producto de la tal Perla , cuya medida 
fe hubiere quadrado; v. g. es vna Perla de pefo de tres Gra^- 
nos , y quarto. Quadro los tres , y vn quarto , y el quadra- 
do 169. diez yféisabos,le multiplico por dos y medio: 
.Con que el produjo 26. y tres octavos de reales , fera el 
valor de Perla de tres Granos , y vn quarto. Semejante- 
mente de otra , que pefe dos Granos , quadrando el dos, 
y el quadrado quatro multiplicándole por dos y medio, 
el produ¿to diez reales de plata fera fu valor, &c. Afsi fe 
formó efta Tabla, que fervira para hallar promptamente 
los precios de Perlas fueltas de menos de Quilate , y de 
Grano arriba , quando eftas no fueren tantas , que lleguen 
á pefar on^a cabal. En cuya taifa fe procederá con el mo- 
do íiguiente. 

Es vn hilo de 105. Perlas , y pefo de nueve adarme^ 
como fe valuara cada vna , para conocer lo que todo el hi- 
lo vale í Veanfe quantos Granos tiene cada adarme ,por 
la Tabla deOn^as ,y Granos. Hallanfele 3 5 . Pues diré: 
Siavno corrcfponden 3 ^ . a nueve correfponderan 31 
Granos. Parto eftos 31 <; . por el numero de las Perlas , que 
es el de 10^. y por el quociente tres , correfponde a cada 
Perla del hilo la medida , ó pefo de tres Granos, Bufeo ei 

X z ya^ 
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valor de Perla de tres Granos , y hallo fer el de veinte y dos 
reales y medio de plata doble. Dcípues facilifsimamente 
multiplicando por eífe valor el numero de Perlas del hilo, 
que ion 105. el producto 2361. reales y medio de plata 
doble, es lo que todo el hilo vale. 

Son aísimifmo vnos Pendientes con veinte Perlas , que 
peían dos adarmes , quiere el dueño faber , aísi íii valor, 
como el de cada Perla , y fu peíb. Executo lo propio , di- 
ciendo : Si vn adarme fon 3 5 . Granos , dos adarmes ferán 
70. Partidos eftos fetenta por veinte , refulta cada Perla de 
tres Granos y medio de pefo. Quadrefe efte , y el quadra-; 
do , multiplicado por dos y medio , produce treinta reales, 
y cinco octavos de reales, valor de cada vna. Multiplicado 
deípues el numero de ellas , que es veinte , por los treinta, 1 
y cinco odavos de reales , refultan 6 1 2. reales y medio de 
plata doble , precio de los Pendientes. Puedeníe con efle 
método también taíTar Manillas , ü otra alhaja, que tenga 
tantas Perlas , que peíen mas que on$a , como ellas , ó íeaij 
de á Grano, ó paííen de él. 

Vnas Manillas con 672. Perlas , y pefo de quatro on-? 
£as, qué valdrán , y de á como faldra cada Perla ? Sabemos, 
que cada onp de Perlas de a Grano contiene 560. Con 
que quatro on^as contendrán 2240. (que es el producto 
de 5 óo.multiplicado por quatro) Pues partanfe eftos 2240; 
Granos por 67 2. numero de las Perlas de eíTas Manillas , y 
el quociente tres Granos,y vn tercio de Grano, es el peíb, ó 
medida de cada vna.Bufquefe,qué valor correfpondeá Per-; 
la de tres Granos , y vn tercio , por el modo expreífado, 
ó por la Tabla , y íé hallará fer el de 27. reales , y fíete no-; 
venos de real de plata doble : Con que tanto vale cada Per-; 
Ja de dichas Manillas , y todas ellas 1 8666. y dos tercios de 
reales de plata doble, que es el produfto de la multiplicación 
de 672. numero de fus Perlas, por 27. y fíete novenos , va«i 
¡or de cada VQa. 
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CAPITULO V. 

VALOR DE PERLAS REDONDAS; 
defde quatro Granos ha/la diez y mteve¿ 
y ir es quartos 3 y método de formarles 
fu Tabla. 

DE lo dicho en el Capítulo antecedente confía, que 
á Perla de quatro Granos de peíb , correspon- 
den quarenta reales de plata doble por fu valor, 
y por coníiguiente tiene el mifmo vn Quilate. Sabefe tam- 
bién , que á los Granos fe coníidcran como quartas partes 
del Quilate , y á los quebrados del Grano , como partes fu- 
yas , íegun fuere la denominación conocida fuya. De fuer- 
te , que para hallar el valor de Perlas , que fuban de quatro 
Granos arriba , es menefter tener conocido el Multiplican 
dor , que les correíponde \ y afsi como para los Granos lo 
fué el numero des y medio , valor delGrano , afsi para el 
peíb, que fuba d.Q, quatro Granos , lo ha de fer el valor de 
ellos. Eñe hemos afrentado fer el de quarenta reales de plata 
doble : Con que el numero 40. fera Multiplicador de quatro 
Granos hafta 1 9. y tres quartos,6 zo.Granos,y fube en cada 
Grano dos reales y medio.De manera,que dePerla de cinco 
Granos,íera el Multiplicador 41. y mediojde feis,45.de fie-! 
te,47.y medio. Repartíendofe eftos dos y medio en las par-; 
testen que fe coníiderare dividido el Grano,como fi laPerla 
es de quatro Granos,y vn quat to,fera fu Multiplicador qua- 
renta , y cinco odtavos ; fi de quatro, y vn tercio, quarenta, 
y cinco fextos*, íi de quatro, y tres quartos, 41. y fíete 
p&avos , &c. Eíto fupuefto , para darfe a vna medida de 
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dichos Granos fu Multiplicador, fe quitaran quatro de ella, 
y el reíiduo fe multiplicara por dos y medio ; cuyo produc- 
to añadido a quárenta , ferálo la fuma , que refultare j v. g. 
Es vna Perla de medida de cinco Granos , y vn tercio , qui- 
tando quatro , quedan vno , y vn tercio; Eftos multiplica- 
dos por dos y medio , reíiiltan tres y vn tercio ; los quales 
añadidos a quarenta , la fuma 43 • y vn tercio , es el Multi- 
plicador de tal Perla. 

Conocido el Multiplicador , fe halla el valor de las 
Perlas fácilmente, como fe ha vifto en el aprecio de otras 
Piedras en los Libros antecedentes y pues quadrando la 
hiedida , y defpues multiplicando effe quadrado por el 
Multiplicador conocido de aquella medida , es el produc- 
to que fale fu valor ;v.g. en el exemplo immediato. E! 
Multiplicador de Perla de cinco Granos , y vn tercio , fe 
halló íer 43. y vn tercio. Pues quadreíe eíTa medida cinco 
y vn tercio, confiderando a los quatro Granos como a vn 
Quilate : a el vn Grano , cumplimiento a cinco , como a 
vn Grano folo ^ y a el vn tercio , como a vna parte de de- 
nominación , conocida del mifmo Grano ; efto es , a vna 
tercia parte fuya : Con que reducidos , montan diez y feis 
doze abos , y quadrados hazen 256. ciento y quarenta y 
quatro abos , y en enteros vno , y fíete novenos. El qual 
vno , y fíete novenos , multiplicado por 43. y vn ter- 
cio , producen 77. reales de plata doble, valor de dicha 
Perla. Pondranfe otros dos exeinplos , para mayor cla- 
ridad. 

Sea el primero , otra Perla de pefo , 6 medida de qua- 
tro Granos , y dos tercios. Refiados los quatro, quedan 
dos tercios , que multiplicados por dos y medio , el pro- 
dujo vno , y dos tercios , añadidos a quarenta, faldra Mul- 
tiplicador 41. y dos tercios. Qu adrad a defpues la medida 
quatro , y dos tercios , y multiplicado el quadrado vno, 
y treze treinta y nueve abos por los 41 .y dos tercios, el vlti- 

mo 
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moprodu&o «56, y cinco feptimos reales de plata doble, 
es el valor de efla Perla. Sea el fegundo exemplo , otra Per- 
la , que pefe diez y ocho Granos , quitados quatro , quedan 
catorze , que multiplicados por dosy medio , importan 3 5. 
losquales añadidos a quarenta , la fuma 75. fera elMultL- 
plicador de tal Perla : Luego quadrando los diez y ocho 
Granos, y el quadrado veinte , y vn quarto, multiplicado 
por los 75. el produ&o 1518, y tres quartos reales de 
plata doble es el valor de Perla , que peso diez y ocho 
Granos. 

Efte ha íido el método con que fe formaron las dos 
Tablas de las medidas comprehendidas en la explicación 
de efte Capitulo , de fus Multiplicadores la vna , y la otra 
de fus valores. 

CAPITULO VL 

VALOR DE PERLAS REDONDAS, 
defde cinco Quilates hafta veinte, y tres 
quartos, y fu Tabla. 

POr el método del Capitulo antecedente , fe halló íer 
el Multiplicador de veinte Granos , ó lo que es lo 
mifmo , de cinco Quilates , ochenta reales de plata' 
doble, el qual íirve de Multiplicador común defde ai en 
adelante , pues ya ni fube , ni baxa el valor , pefe lo que 
peíare la Perla. Por efta razón, para femejantes tamaños 
no fe formo mas Tabla , que la de valores ; íii formación 
no tubo mas regla , que la antecedente , para los valores; 
conviene a faber : Quadrar el pefo , ó medida de la Perla, 
y multiplicar dcfpues fu quadrado por el Multiplicador co- 
mún 80. que es valor de cinco Quilates , y lo íera el pro- 
dujo en reales de plata doble j v. g. Vna Perla de nueve 

Qui- 
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Quilates valdrá 6480, reales de dicha plata \ porque qua- 
drando los nueve de fu peíb , y el quadrado 8 1 . multiplican 
do por 80. produce efla cantidad. 

De la mifmá fuerte otra Perla , que pefe feis Quilates, 
y dos tercios , valdrá 3 $ $ . reales de plata , y cinco nove- 
nos de real. Porque quadrando el íeis , y dos tercios , y el 
quadrado 44. y quatro novenos , multiplicándole por 80. 
da por produ&o efle valor. Item , otra Perla , que peíe 
veinte Quilates y medio , vale 3 36 zo. reales de plata , pues 
lii quadrado es 420. y vn quarto , que multiplicado por 80. 
rinde eflb. Formada , pues y la Tabla de effe modo y como 
quiera que fe ofrecerá taífar muchas Perlas de la mifma¿ 
ó diverfa medida , juntas en hilos para Collares , ü otros 
víbs , no ferá infrudtuofo explicar la pra&ica de todas las 
Tablas de Perlas redondas , en algunos eKcmplos. 

Sea el primero , el de vn hilo con treinta Perlas , que 
pefan feis adarmes , y fe lleva a taífar ; como fe procederá 
áello? De efta fuerte: Reduzcanfe los adarmes a Granosy 
6 bufquefe en fu Tabla , para lo primero , diziendofe : Si vjDr 
adarme tiene 3 <$ . Granos , qué tendrán feis ? Multiplicado 
vno por otro , falon 210. Granos. Eftos partidos a treinta 
Perlas , de que confta el hilo , fale a cada vna fíete Granos. 
Bufeo luego en fu Tabla ,qué vale Perla de fíete Granos; 
y hallo valer 145. reales y medio de plata. Multiplicado 
dcfpuesefte valor de cada Perla por fu numero treinta, el 
produjo 4365. reales de plata doble , lo fera de todo el 
hilo. Pero por fer eíla cantidad plata debk , fe hará fenci- 
lia , añadiéndole fu quarta parte , eíla es 1 09 1 . y vn quarto, 
y la fuma 54*5 6. y vn quarto de reales de plata fencilla , para 
(expreüarlo afsienlataífa ; entendiendofe , fer las Perlas de 
buena qualidad : Luego fi ellas merecen vnion , (que defde 
quatro Granos arriba fe les da , como queda advertido arri- 
ba ) fe les añadirá a el valor facado ; íi vn quinto , la quinta 
parte \ íi vn fe^to, la fexta parte , &c. Pues pongamos, que 

nuef- 
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hueftro hilo merece vn quinto ; faqueíe la quinta parte dé 
54^6. y vn quarto , que fera 1 09 1 . y vn quarto, que añadí- 
da , importa el aprecio del hilo de treinta Perlas , con peíb 
de feis adarmes, 6 «547. y medio, reales de plata fencilla. 

Otroexemplo. Traen átaíTar vnhilo de 125. Perlas,' 
que pefan tres on^as , y dos adarmes. Reducidas las on^as 
a adarmes , Talen cinquenta ; eftos á Granos , hazen 1 750. 
Partidos los Granos a el numero de Perlas , fale cada vna 
de catorze Granos- Buícado íiv valor , es de 796. y vn 
quarto , reales de plata doble •, por quien multiplicado el 
miímo numero de Perlas 12^. produce 995 3 1 . reales de 
plata doble , valor de todo el hilo. Añadida la quarta par- 
te , fon 1 2441 3 . reales de plata fencilla , con mas la vnion, 
que fe le diere , mereciéndolo , fegun el juizio prudente , é 
inteligencia del Taílador. 

En eftos dos exemplos íe ha procedido a la avaluación 
¡de los hilos , coníiderandolos de Perlas iguales , y de vna 
mifma medida , ó peíb ; pero en no íiendolo , es muy di- 
verfo el juizio , que debe hazerfe , pues fuera grande error 
alearlas vnas con otras. Explicarafe efto mejor con otro 
exemplo. Sea , pues , vn hilo , que traxeron a taífar , com- 
puefto de treinta Perlas redondas , que pefaban juntas feis 
adarmes , y vn tercio Feble j mas con aquefta diftincion, 
que las catorze de ellas eran de vna cierta igualdad , ocho 
de otra igualdad , feis de otra , y de otra dos. Procediendo 
íin diftincionen el modo practicado en los dos exemplos 
antecedentes , no ay duda , que fallera cada Perla de fíete 
Granos , y vn tercio , fegun lo quai importara todo el hilo 
4873. reales de plata doble *, pero no quedara legitimamen-t 
te avaluado , porque lo que deberá hazerfe , es , executaí 
¡varias taifas, afsi: 

Pefenfé las catorze iguales aparte , y fupongamos peía-i 
"ron 84. Granos , faliendo cada vna de a feis Granos : luego 
Jarocho iguales también aparte , y fupongamos pefaron 8o* 
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y cada vna por configuiente fef a de a diez Granos. Defc 
pues las feis iguales de por si pelaron 24. y cada vnafeis. 
Por vltimo, las dos fueron de 3 2. y cada vna de a 1 6. Gra- 
nos pues aora averiguado el pefo de cada claífe de igual- 
dad , vayafele a cada vna reparadamente facando fu valor; 
v. g. a las primeras , fiendo cada Perla de feis Granos , y 
valiendo por eíío 1 o 1 . y vn quarto , reales , las catorze val- 
drán 1 41 7. reales y medio. Ponganfe aparte las fegundas: 
íiendocada vna de a diez Granos , valdrán 2750. reales: 
tengafe también aparte efta cantidad. La tercera clafíe de 
feis , con quatro Granos cada vna , valdrá 240. y las dos de 
a 16. Granos cada vna ,224o. Sumenfe todas eftas parti- 
das , y la fuma 6647. reales de plata doble , es la cantidad 
que vale dicho hilo ; difiriendo de la del otro avaluó, hecho 
fin diftincion , no menos que 1774. reales , en contra del 
verdadero valor del hilo. 

Con lo dicho me parece quedan baftantemente expli- 
cados los modos de valorear todo genero de Aljofares , y 
Perlas redondas , y de formar fus Tablas •, folo refta ad- 
vertir , que algunos vfan vn inftrumento con varios aguje- 
ros , para los diverfos tamaños de las Perlas , defde la de vn 
Grano hafla 2 8. Quilates. De manera, que ajuftandofe la 
Perla a el agujero , donde viene bien , fe califica del pefo a 
que correfponde dicho agujero ; mas no lo tengo por muy 
feguro ; folamente podra vfarfe de él a mas no poder, 
quando fe ofrecieren algunos afsientos netos , ó Perlas, 
que no fe pudieren arrancar de las Joyas , ó engarces don- 
de eftubieren , para formar algún juizio a tanteo del pefo 
íuyo. Por lo que toca a los caftigos , ya queda apuntado á 
el principio merecerlo toda Perla , que no fuere perfeda, 
mas , ó menos , fegun el arbitrio prudente del Tallador, 
fobre que no puede darfe regla , fino la que le diere vna lar- 
ga pra&ica, y vfo, acompañada de buena inteligencia. 
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CAPITULO VII. 

DEL VALOR DE LAS PERLAS 

Per illas ¡y de fus Tablas. 

AVna Perla Perilla , de pefo de vn Quilate , dieron el 
valor de 24. reales de plata doble , defde el qual 
fubeen cada Quilate quatro , hafta llegar aquinze, 
en que queda el Multiplicador por ochenta reales , que es 
donde iguala la Perilla con laPerla redonda.En efte fupuef 
to,parafaberfe el Multiplicador de fus medidas , fe quitara 
de dhvno , por regla general, multiplicando el reíiduo por 
quatro , y añadiendo el producto a 24. la fuma fera lo que 
fe bufca. Según efta regla , fe formó la Tabla de Multipli- 
cadores de efte genero de Perlas. Defpues el valor fuyo fe 
facará , como fiempre ¡ quadrando el pefo , ó medida á 
quien fe bufca , y multiplicando el quadrado por el Multi- 
plicador correfpondiente , fe alcanza. Sirvan de mayor ex- 
plicación algunos exemplos , fegun el método que hafta 
aqui hemos guardado. 

Vna Perla Perilla pesó cinco Quilates , y vn tercio de 
Quilate , qual fera fu Multiplicador , y qué valdrá ? Quitefe 
vno de cinco, y vn tercio, quedan quatro,y vn tercio. Eftos 
multipliqucnfe por quatro, valor que fube en cada Quilate, 
y el produjo 17. y vn tercio , añadido a el valor de vn 
Quilate, que es 24. reales, la fuma 41. y vn tercio, es el 
Multiplicador de eífa Perilla , que pesó cinco Quilates , y 
vn tercio. Defpues quadrenfe eftos cinco, y vn tercio, y 
el quadrado 28. y quatro novenos , multiplicado por los 
41 . y vn tercio , producirán 1 1 75. reales , y diez y nueve 
veinte y fíete abos de real de. plata doble, cantidad, que 
es el valor de dicha Perilla. Semejantemente otra de pefo 

Y 2 de 
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c3c feis Quilates , y tres quartos , fe multiplicara por 47. por- 
que quitando vno , y los cinco , y tres quartos multiplican- 
dolos por quatro , y el produjo 2 3 . añadido a 24. da eíTe 
Multiplicador 47. Defpues quadrandofe los feis , y tres 
quartos,y el quadrado 4 5. y nueve diez y feis abos,multipli- 
candóle por los 47, importa 2 1 41 . y fíete diez y feis abos, 
reales de plata doble, es fu valor. De efta fuerte fe formaron 
las Tablas de Multiplicadores, y valores de eftas Perlas. 

Para el vio practico fayo , y modo de proceder en las 
tafias , fera bien poner otros dos exemplos. Primero. Tra- 
jeron á taflar dos Perillas caíi iguales ; pefaroníe de por 
si , y la vna peso ocho Quilates , y la otra ocho Quilates y 
medio. Bufcófe en la Tabla de valores fu precio, y hallóte, 
que a la de ocho correfpondian 3328. reales de plata doble, 
y á la de ocho y medio 3 90 1 .reales de la mifma plata : Con 
que fumadas effas dos partidas , importaron 7229. añadió- 
fe!e fu quarta parte , y reíultaron 903 6. reales , y vn quarto, 
de plata fencilla , que es k que fe vía expreífar en las taíl 
ías , por valor de dichas Perillas , faliendo aleada vna con 
otra de ocho Quilates , y vn quarto. Item , traxofe otra de 
pefo de veinte Quilates , bufeófele el precio en la Tabla , y 
no fe le hallo,porque los de efta no llegan mas que hafta 1 5; 
en que fe igualó la Perilla con la Perla redonda. Pues qua-: 
drerjjfe los 20. y el quadrado multiplicado por 80. produci- 
rán 2 3 000. reales de plata doble ; los quales fe harán de 
plata fencilla , añadiendo la quarta parte , y fe dirá en la 
taifa valer dicha Perilla 28750. reales de plata fencilla : ad* 
virtiéndole , que puede fer tan perfe&a dicha Perilla , que 

nierezca el que fe le añada algo mas de valor, por 
el férvido que puede tener, como fe 
dixo a el principio. 

^fc* 



CAPITULO ULTIMO. 1 7 y 



CAPITULO ULTIMO. 

DEL VALOR DE LOS ASSIENTOS 
netos ¿y fus Tablas. 

AVn Afsiento neto, de pefo de vn Quilate , íe dio dé 
valor 16. reales de plata doble , (avaluandofe mas 
pequeños por pefo de On^as , ü Adarmes ) y de 
Quilate en Quilate fube quatro reales. De manera , que 3 
vn Afsiento de dos Quilates correfponde Multiplicador 20. 
A el de dos y medio el de 22. A el de tres 24. repartiéndote 
a fus quebrados dichos quatro reales , hafta llegar a cinco 
Quilates, en que queda el Multiplicador por 32. no fubien-: 
do de ai , ni baxando mas , pefe lo que pefare el Afsiento. 
El valor fe íaca como en las otras Perlas, quadrando el peíb, 
y multiplicándole por el Multiplicador que le correíponde. 

Vn Afsiento, que pefe vn Quilate, y tres quartos. Quh 
tarafe del pefo vno , y los tres quartos que quedan multipln 
cados por quatro , hazen tres. Eftos tres añadidos a los 1 6. 
que vale elQuilate,fuman 1 9. Pues efte es fu Multiplicador* 
Quadrando defpues el vno, y tres quartos , fera el quadrado 
tres,y vn 1 ó.abo. Multiplicóle por 1 9. y el producto $8.y 3. 
diez y feis abos, reales de plata doble , es el valor de eíTe AC 
lientOjde pefo de vn Quilate,y tres quartos de Quilate.Otro 
Afsiento peso quatro Quilates , y dos tercios , pues valdrá 
667. y veinte y tres veinte y fíete abos de reales de plata do- 
ble 5 porque quitando vno á el pefo, y los tres, y dos tercios 
del refíduo multiplicados por quatro , que hazen 14. y dos 
tercios , añadidos á 16. fuman el Multiplicador 30. y dos 
tercios ; por quien multiplicando el quadrado de quatro , y 
dos tercios, que es 2 1 . y fíete novenos , produce dicha canr 
tidívd de 667. veinte y tres veinte y fíete abos. 
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Afsimifmo vn Afsiento neto de peíb de cinco Quilates, 
tubo por Multiplicador á 32. porque quitado vno de cinco, 
quedaron quatro; losquales multiplicados por quatro, pro- 
ducen 1 6. que añadidos a 16. hazen dichos 32. Y luego 
porque quadrado el pefo cinco> y los 25. de él multiplicados 
por 3 2. producen 800. eftos íeran reales de plata doble,que 
valdrá eíreAfsiento.Finalmente,otro Afsiento,que pefe ocho 
Quilates y medio, deberá valer 2312. reales de dicha plata; 
porque quadrandole los ocho y medio , y fu quadrado 72. 
y vn quarto multiplicándole por 32. producirá elía canti- 
dad. Con efto queda baftantemente explicado el modo de 
hallar el valor a todo genbro de Perlas , y por consiguiente 
de formar Tablas , de cuyo vfo fe aproveche el que las ne- 
cefsitare ; remitiéndome , en quanto a el caftigo , á lo que 
tengo repetido , de quedar en qualefquier genero a el ar- 
bitrio prudente del TaíTador , coníiderada la qualiclad , y 
quantidad de los deferios de cada Perla en fu genero. 

No puedo dexar de advertir , que muchas vezes íe lle- 
van á vn TaíTador Joyas de filigrana , guarnecidas de Aljó- 
far. En cuyo cafo íe debe coníiderar , qué genero de Aljó- 
far es ,y que entre él fuelen venir algunos Afsientos, y Ber- 
ruecos. Si el Aljófar fuere de medio Roflrillo , ó Rojlrillo , fe 
podrá avaluar a dos pefos , ó a algo mas , como vna o&ava 
parte , ü dezima , íi es bueno •> y íi acafo fuere de genero de 
Cadenilla , tantear , qué pefo pueden tener los Granos , y 
hazer la quenta conforme a él , y á el genero de que fuere. 

Si de Roftrillo cabal bueno, a tres pefos, poco mas, 
ó menos , conforme el juizio 
fe hiziere. 
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Tabla <de aljófar anticua. 



Nombres del granos Rs 
Aljófar. 



de 

en on- plat.la 
(¡a. onpa, 



Común. 
Catorzeno. 

Mecí. Ro/lrillo. 
MecL Rofl.mej. 
Med.rofl.grueJ. 
Rcfirillo men. 
Roftrillo cabal. 
Roflr'dlo gruef. 

Cadenilla. 
Cadenilla. 
Cadenilla. 
Cadenilla. 
Cadenilla. 
Cadenilla. 
Cadenilla. 
Cadenilla. 
Cadenilla. 
Cadenilla. 
Cadenilla. 
Cadenilla. 
Cadenilla. 
Cadenilla. 
Cadenilla. 
Cadenilla. 
Cadenilla. 



3000 
2000 
1200 
1000 

850! 

700 j 

600; 

500! 

400 i 

35° 
300 

250 

200 

150 \ 

I20| 

80! 

I 

l°\ 

DO j 

40 

3°; 
20 

10 



80 
143 

220 
275 
308 
352 
396 
44O 
506 
572 
660 
748 
924 
IO78 
I276 
I584 
I980 
2508 
2838 

3 2 45 

375 ' 

4378 

5*59 
6138 

737°/ 



Duca- [Granos ¡que 1 Rs.de plata 
entran en ' que vale el 



dos la 
on$a. 

7/, 

13 
20 

28 

3* 

36 

40 
46 

5* 
60 
68 
84 
98 
116 
144 
180 
228 
258 

34i 

398 

469 

558 
670 



adarme. 

1S7I 
125 

7$ 

6x1 

43l 

37Í 

3i; 

M 

¿l 

iH 

15a 
ni 

9l 
7i 

K 



41 
si 

3i 



Vale i 



4 

•gr- 



adarme. 



13} 
I7, ? ó 

22 

*4 4 
*7l 
31| 

35 4 
414 

4¿¿ 
57 4 
67I 
79^ 
99 
123I 

M64 
i77l 
202J 

*34á 

2 73« 
3^7, 

383J 
737 



ij6 



PABLA DE LA ONZA, REPARTIDA 
en Adarmes, Quilates, y Granos, 



On<¡a. 


Adarme. 


Quila t. Grans % 


Vna On$a. 


16. Adarmes. 


140 


560 


Media Onpa. 


8. Adarmes. 


70 


280 


Dos Ochabas, 


4. Adarmes. 


%í 


140 


Vna Ochaba. 


Z. Adarmes \ 




70 


Media Ochaba. 


I. Adarme. 




35 


Vn 3 z.Abos. 


Med. Abarme. 




17; 


Vn 64. Abos. 


Vn quarto Ad. 




8 : 


Vn 128. Abos. 


Vn oóíavo Ad. 




4 


Vn z^b.Abos. 


Vni6.abosAd. 


1 35.64.^.^ 





TVf- 



177 



TA3LA DEL ALJOFAÉ, EN FUERZA DE LA ANTIGUA. 



Grs. Ds. Grs. Ds. 



Común. 
Catorzeno. 

Mcd. Rojlrllio. 
Med. Roft.mej. 



Med.roft.gruef. 



Roftrillo metí. 



Roftrillo cabal. 



Roftrillo gruef. 



Cadenilla, 



3000 8 
2000 13 
1 200' ao 

IOOO¡2$ 

925)26 
850 28 

775 
700 

650 

675 

625 

600 

575 

55° 



5 2 5 
500 

475 

45° 
425 

400 

375 

350 

3*5 

:oo 



30 

3* 

34 

33 

35 

36 

37 

38 

39 
40 

42 

43 
45 

46 

49 
5* 

56 
60 



;> 

275 
250 

2 37¡7 
225 
212 

200 80 
187, 89 



6 4 | 
68 



74 
78 1 



175 
162 

*59 
156 

153 
150 

146 

143 

140 

137 

134 
130 

125 

1 20 

i J 5 
110 

105 
102 

100 
97l 

95, 
92Í 

90 
8 7 í 

85 

82: 



98, 
08 

10 

12 

16 
20 
24 
28 
32 

36 
40 

48 
5 1 
57 
62 

71 

76 
80 
86 
92 
98 

204 
2IO 
2l6 

222 



78! 2 

77^ 



761 
75 



236 
240 
243 



72; '251 



Grs. 


Ds. 


Grs. 


Dj. 


7 1 4, 2 54 




33! 


443 


7o 


\z<8 
l 




32 


452 


68' 


I263 




31 


460 






30 


469 


66 


i/4 




29 


477 


6<c 
°5 


z /7 




28 


485 


J A 


281 




2 7 


500 


é) ? 1 
oz 2 






26 


512 


61 1 


1 na 




2 5 


518 




20< 




2 4 


5 2 5 


<8 






2 3 


534 


> / 


308 




22 


542 




3 I 1 




21 


55° 


< < 


118 




20 


558 


j j 2 








57* 


5 2 


330 




17: 


5 86 


51 


335 




16^ 


596 


50 


340 




16' 


600 


48. 


348 
356 




16 


6O4 


47 




15 


6I4 


46 


363 




»4i 


62 l 


45 


370 




13.' 


628 


44 : 


373 




1 2 l 


/ 

042 


43 


380 






656 


4* I 


384 




10 


670 


41 ! 


391 




9s 


753 


40 


398 




8^ 


837 


38; 407 




7l 


IOO5 


37 


416 




6; 


I I 22 




4 2 5 






I?3{ 


35 1 


434 






1 34O 



TA. 



i 7 8 

tabla del valo% de las teclas, 

de/de 3?» Grano bafia tres Granos, 
y tres quartos. 



I 
2 

3 



2* ; 2 s? '■ 



IO 



12 



4Í I 5 



¡ / 6!¡ í 



7*' 



17 7 I iS 2 * 



T^SL^ DEL NUMERO DE VEALAS 

que entran en on faje/de quarto de quarto de Grano 
bajía tres quartos, y tres quartos 
de Gra?io. 



1 
4 



1 ( 
4 


2240 1 


1792 


1680 




1 

2 


I I20 




960 


89Ó 


3 
4 


' 746; 


68 9l \ j 


672 


640 



1344 
840 
610;° 



1280 

814* 

597; 



T¿®£¿ DEL VAL0\ DE LAS VE%LA$ 
por oncas, de/de quarto de quarto de Grano , bafla 
tres quartos , y tres quartos 
de Grano. 



p 



I I 1 1 S 3 


700 
IO^O 


437Í ' 
787: 
ii 37 ' 


466¡ / 525 i 
8i6^ 875 
1166* \txz% 


' 583; 1 

933; 

1283; 


612; 

962; 

1312^ 
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DEL HUMEDO &E <PE$LLJS< 
que entran en on$a , defde V/i Grano ha/ia Jets 
Granos,y tres quartosde Grano* 



X 

4 



t 
I 



l 
4 



I 

2 

3 

4 

% 
6 



560 

280 

186; 

140 

112 

93; 



H43 
248* 

106* 
s 9\ 



4x0 


373J 


336 


240 


224 


210 


168 


160 






1245 
ioi'« 


I 20 


105 


98ÍÍ 


88, 8 ? 


B6 t \ J 


84 



320 

i 03 

149; 

ii 7;; 

97»', 

17 



82 



Tabla de multiplicadores de pe rl as 

defde quatro Granos bajía 1 9, Granos , y tres quartos» 







1 


1 






3 




I 






I 








4 


3 


z 


3 


4 


4 


40 


4°8 


I 4o; 
43; 


41; 


4*5 


41? 




4*1 


43s 


431 


44Í 


44¡ 


6 


4$ 


45¿ 


451 


46: 


46; 


4 6 » 


7 


47Í 


485 


48; 


481 


49¿ 


#98 


8 


5° 


5P| 


50! 


5Í 




Sil 


9 


5*' 


531 


53! 


53 4 


54.Í 


54i 


10 


55 


55¿ 


55¿ 


5^ 


56; 


5¿¡ 


1 1 


57Í 


58¿ 




5»} 


59^ 


598 


1 2 


60 


6o| 


6o¡ 






61? 


13 


62Í 


63I 


63 1 


63] 








65 


¿5¿ 


6?I 


6.6; 


66* 




M 


67I 


68¿ 




68; 


69Í 




16 


70 


70^ 


70* 


7'; 


7«J 


71^ 


17 


7** 


73á 


73; 


733 


74¿ 


74J 


18 


75 


751 


751 


76.; 


76 3 l 


7¿S 


'9 


77Í 


781 


! 78, 1 1 


78= I 


79¿ 


79s 



Z2 



«Ti- 



iSo 

TABLA 0EL VAL0%m LAS VEOSLAS 
por Qfifaf , de/de Un Grano bafta feh Granos, 
y tresquartos áe Grano; 



R.p. I 



1400 
2800 
4200 
5600 



(1750 
455° 



5 1 7437i,7694;l 
61945° !998o;i 




21 10 


2333; 


2450 


3500 


3733 


3850 


4900 

6449'$ 

84211 


$133; 
6805^ 

875911 


5250 

893o;i 


10521! 


;io888^ 


U°74¿ 



TABLA DEL VALOR DE LAS 
Ferias, defde quatro Granos bajía diez 
y nueve Granos, y tres quartos. 



Rs. 


I 


1 


1 


1 


2 


» 

3 


P- 




4 




X 


3 


4 


4 


40 ' 


457 


Al 9 

47 9 




56; 


59 


i 




74 7 


77 


82; 




91; 


6 


101; 


m* 


114J 


I22¿ 


12.9» 


133! 


7 




158^ 


162^ 


I7IÍ 


i8o¡ 


,85; 


8 


200 


215; 


220* 


231^ 


242J 


¿48^ 


9 


*6 $4 


284J 


29o 8 


303á 


3i6; 


323 


10 


3431 


3 6 5l 

459? 




38^ 


403 


410+ 


1 1 


.4343 


4 6s; 


485 3 s 


5 0 3Í 


512; 


12 


540 


568^ 


578; 
703' 


598; 


6i8| 


62S* 


13 


6605 


692; 


726; 


749 
896 7 


760* 


14 


796; 


832^ 


845| 


870* 


9°9; 


*5 


994; 


990; 


' 1 004^ 


1032; 


1061 


i°75r 


16 


11 20 


U6$>, 


! ii8i 


I2I2¡ 


1244' 


1 260] 


17 


1309I 


í 360 


|i377 


I4IIJ 


i446 4 
1666I 


1464^ 


18 




'574 4 


'1593 


163I 


1689; 


.1 19 


1748; 


1809I 


1830 1 


18712 ' 


1913' 


1935^ 



TA- 



i8i 



TABLA DEL VALOR DE LAS 
Perlas y defde cinco Quilates ha/la 
'veinte Quilates» 







t 


1 


I 


z 






I 


4 


3 


1 


i 


4 


5 


2000 


2205 


2275 


2420 


2568 


2645 


6 


2880 


3125 


3208 


3380 


3555 


3645 


7 


3920 


4205 


4302 


4500 


4702 


4805 


8 


5 120 


5445 


5555 


5780 


6008 


6125 


9 


6480 


6845 


6968 


7220 


7475 


7605 


10 


8000 


8405 


8542 


8820 


9102 


9245 


1 1 


9680 


10125 


10275 


IO580 


10888 


11045 


12 


II$20 


12005 


12168 


I2500 


12835 


13005 


J 3 


I352O 


14045 


14221 


I4580 


14942 


15125 




I 5680 


16245 


l6 435 


16820 


17208 


17405 


11 


180OO 


1S605 


.18808 


19220 


19635 


19845 




20480 


21125 


21342 


¡21780 


22222 


22445 




2312O 


23805 


24035 


! 245OO 


24968 


2.5*05 


18 


25920 


26645 


26888 


j27380 


27875 


¡28ir5 


*9 


28S80 


29645 


29902 


j 3O42O 


30942 


! 3 1 2 °5 


20 


32OOO 


32805 


33075 


¡3 3-620 ^ 


34168 ¡34445 



TA- 



i8i 



.TABLA DE M ULTIPLÍC ADORES 
de ks Verlas Perillas , defde un Quilate 
bafla diez y feis Quilates. 





I 


1 

4 


I 


2-4 


2t ) 


2 


2o 


29 


"» 


3* 


33 


4 


36 


37 


5 


40 


41 


6 


44 


45 


7 


48 


49 


.8 


$2 


55 


9 




57 


Í-O 


60 


61 


1 1 


64 


65 


£2, 


68 


6 9 


13 


7* 


73 




76 


77 




80 


80 


ló 


80 


80 



I 


1 


z 


i 


2 

? 


z 


3 


4 


2 5 3 


26 


26, 


2-7 


29* 


30 


. 3°? 


3 1 


33? 


34 


34? 


35 


37? 


38 


38? : 


39 


4i ? 




42? 


43 


45? 


\ 4 6 


46? 


47 


49? 
53? 


50 


50? 


5i 


54 


54? 


5 5 


57? 


58 


58? 


59 


61? 


62 


62* 


63 


65? 




66 1 


66? 


67 


¿9? 




70 


705 


7i 


73? 
77? 




74 


74? 


75 




78 


78? 


79 


80 




80 


80 


80 


80 




80 


80 ) 


80 



TA- 
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TABLA DEL VALOR DE LAS 

Perlas Tirillas, defde vn Quilate ha ¡i a 
diez y feis Quilates. 





I 


1 




I 




i 


P- 




4 


3 


2 


3 


4 


I 


24 


39 


45 


5 «I 


741 




z 


I 12 


146 


*59 


187 


218 


234 




288 


348 


370 


416 


466 


492 


4 


576 


668 


701 


769 


«42 


879 


5 


1000 


1130 


1175 


1270 


1370 


1421 


6 


1584 


1757 


1818 


1943 


2074 


2141 


7 


2352 


2 575 


2653 


2812 


2978 


3073 


8 


3328 


3620 


3703 


3901 


4106 


4210 


9 


4536 


4877 


4994 


5*34 


5482 


5608 


IO 


6000 


6408 


6549 


6835 


7130 


7280 


1 1 


7744 


i 8226 


8391 


8728 


9044 


9250 


I 2. 


9792 


'10354 


10546 


10937 


11338 


11541 


*3 


121 68 


12816 


¡13037 


13486 


13946 


14179 


i4 


14896 


15635 




16399 


16922 


17187 


15 


1 8000 


18605 


| 18808 


19200 


19635 


19845 


16 


1 20480 


21125 


21342 


21780/22222] 


22445 



TA- 



184 

TABL A DE MULTIPLICADORES, 
de los Afsientos necios, def de <un Quilate 
bajía cinco Quilates. 



3 
4 





¡ l6 


17 




j8 


18* 


r 9 




20 


21 




22 




*3 




, a4 


*<¡ 




26 


26* 


1 27 


jj 


28 


29 


29; 


30 i 3°; 

3* I 3 2 


31 




[ 32 


3 1 


32- 


. 3* 



tabla ®el valo\ £>b los assiek- 

tosne£los,¿efde"»n Quilate bafta 16. Quilates. 



R.p. 



1 


16 


26, 9 6 


2 


So 




3 


216 


264 


4 


448 


523 


5 


800 


882 


6 


U«J2 


1250 


7 


1568 


1682 


8 


2048 


2178 


9 


2592 


2738 


10 


3200 


3362 


11 


3872 


4050 


12 


4608 


4S02 


*3 


5408 


5618 


14 


6272 


6498 


M 


7IOQ 


7442 


-J 6 < 


8192 


8450 J 



17, 



1 16 + 
281 
550 
910 
1283 
1730 
2222 

2787 
3416 
41 10 
4S67 
56S9 

6 5 74 

75*3 
8536 



40I 

W¿ 
318 

607 
968 
1352 
1800 
2312 
2888 
3528 
4232 
5000 
5832 
6728 
7688 
8712 



161$ 

358 

667 

1017 

1422 
1880 
2403 
2990 
3646 

Í4355 
¡5134 
¡5976 
688^ 
7854 
i 8888 



379 
699 

1058 

1458 

1932 

24^0 

3042 
3698 
4418 

5202 
6050 
6962 

7968 

8962 



LI- 




?fS¿ 4&4& 4& 4Í*4&~4&4$>4& s* 

LIBRO OCTAVO, 

DE LA DIVERSIDAD DE PIEDRAS 
preciofás. 

Viendoíe hablado en efta Obra de aquella* 
Piedras preciofas mas eftimables , me pa- 



reció no feria muy ingrato a el curioíb de 
noticias daríclas de otras muchas , expla- 
yando no menos las que fe apuntaron en 
los Libros antecedentes de las en ellos ex- 
presadas , pues alli fué folamente la primera atención el 
. Jiallazgo de fus precios ; por lo qual haré como vn refumen 
en eíle Libro de lo ya dicho a cerca de las calidades , y Pa- 
trias de las principales Piedras , como Diamantes , Rubíes, 
Efmeráldas , Zafiros , Topacios , &c. de que fe ha tratado, 
eftendiendo mas la noticia de ellas , y dándola de otras mu-, 
chas, que no fe han mencionado. 

DIAMANTES. 

Y comentando por los Diamantes , el gran precio qué 
tienen entre todas las Piedras , les vino por íu grande her- 
mofara, y noble naturaleza. En todos tiempos han íido 
eftimados , pero antiguamente fobre manera , tanto, que 
un muchos no los vfaron íino períbnas Reales. Juzgaron 
algunos , que no nacían íino es con el oro , por no hallarle 
otra mas hidalga cuna- Seis fuertes de Diamantes íe cono- 
cen , como dixe en el Libro fegundo , por las partes donde 
fe crian. El Indiana , que parece tiene pra*entefco con el 

Aa Chrife 



i X6 LIBRO OCTAVO. 

Chriftat , íegun fe femejan ambos en el color, y trasparen- 
cia. Nace en punta , con feis ángulos muy liíbs por los dos 
extremos , Tiendo fu figui x a la de dos Pyramides , juntas 
por las Rafes* A efte Diamante es muy parecido & Arábico y 
* aunque es menor. Los Macedonioi , hallados en la mina de 
oro de Philipo fu Rey , es otra fuerte. Otro es el Cyprio> 
que fe halla en Chipre , que tiene el color de cobre. El ty- 
derites , refplandece como elazero , es mas grave que eífos 
otros , pero de menos fuerza, porque fe roza con facilidad 
- junto a otros. Lo que fucede a el de Chipre , porque am- 
bos íe reputan como baftardos , fin duda ion los que nofo- 
tros llamamos Jergones , y no fe eftiman. Otros fon lo que 
dizen de ellos , que nacen con el oro mas excelente , y que 
fe conocen á el golpe de vn martillo , en vn yunque , por 
fer fu dureza tal , que todo lo rompen : llamanlos Cencbrony 
íii tamaño es como el de vn grano de Mijo. 

En quanto a el Iuftre, color de los Diamantes, y mejo^ 
ría de ellos , queda dicho en el lugar citado. Y aísi folo 
< añado , que lo que mas enamora en ellos , es aquel admira- 
ble refplandor , que es tal , que engaitados , y pueítos con- 
tra los rayos del Sol , arrojan tantas luzes , como Fazetas 
tienen , todas de diverfos colores , a iro los de vn Opa/e , ó 
Gira/oh Criaíe pequeña por lo re ' r efta Piedra , y afsi 
los mayores Diamantes de que íe ti noticia, fon quatro: 
vno , que tiene el Gran Duque de Florencia : otro el Gran 
Mogol: el que tiene el Rey nueftró lehor aqui enEípaña, 
que es vn Fondo quadrado , cabal de eíquiíias ', y perfecto 
de aguas, limpieza , y talle , aunque es alg< » Je Rífeles. 
Tiene de Area cinquenta y íéis Quilates , v pefa quarenta y 
fíete y medio. Compróle elíeñor Felipe Segundo, ruando 
caso con la Reyna Doña líabéK hija de Enrique Segundo 
de Frmcby en ochenta mil deudos , y fe le vendió Carlos 
Afetati , n,i!.ural de Amberes ,d año de i f 9- Peíaria en 
bruto caíí cien Quilates. El aprecio > que el dia de oy íe ha 
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hecho de efte Diamante , es de 1 56800. ducados de plata, 
y es fu ajuftado valor, taflado por íu Area. 

El quarto ,es vno,que modernamente en eftos días 
compró el feñor Duque de Orleans , Regente del Reyno de 
Francia , a Monf. Pit , Cavallero Inglés , para el feñor Rey 
Chriftianifsimo. Dio por él dos millones de libras , que en 
fupofícion que cada libra importa cinco reales de vellón, 
hazen 666666. pefos de plata doble. Convienen los que 
han vifto efta Piedra , en que es inapreciable , por fer muy 
brillante , y de gran blancura , pelando 545. Granos , que 
hazcn 13 6. Quilates y vn quarto. Puefto,que valoreado 
por perfecto, fegun nueftra quenta de Diamantes Fondos, 
valdrá 1 020696. pefos j lo que íé entiende , íi mide lo mif- 
mo que pefa , a cuyo refpe&o fe pagó por la mitad de fu 
valor y y 156318. pefos mas. Dizefe , le coftó a Pit en bru- 
to 200000. peíbs. Por nueftra quenta de Diamantes Bru- 
tos , que es la miíma de los Mangelines en la India , feria de 
200. Quilates, antes de labrarfe. 

Las virtudes , y propiedades medicinales , que losNa-í 
turaliftas , y Phiíicos atribuyen a los Diamantes , ion mu- 
chas. Entre otras (dizen) fer antidoto contra los venenos; 
que aplaca las furiofas locuras *, y que alegra el animo, y 
.expele de él los vanos temores ; por lo qual les llamaron 
l/Lnachites algunos. Las demás podra vér el curiofo en ellos, 
¡yhazer eljuizio que le pareciere , mientras proíiguiendo 
efte Epilogo de las Piedras , dezimos algo de los Rubíes^ 
*que es la fegunda en eftimacion. 

RUBIES. 

Ya dixe en el Libro tercero las calidades del buen Rubí 
para fu aprecio , y el de algunas otras Piedras de fu coló! 
mas aora hablatémos de todas ellas , y de muchas mas , fe-, 
gunloque dexó eferito Plinio en el cap. 7.1^.32. de íu 

Mz Hit, 
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Hiftoria Natural , y otros Autores. No ay duda , que cofi 
razón dieron a dRubi la primera dihv ación deípucs del 
Diamante , por fu gran belleza , y bondad. Llamáronle los 
Antiguos , por la femejanca ¿¿ fu color a el de vnabrafa en- 
cendida > Carbunclo , o Pyropo. El mas gencrofo es el de la 
India , y el Garamanto , dicho también Chalcedonio. Los AId¿ 
bandhvs , y de Etiopia , fon vnos , que nacen en la Piedra 
Orthofia* Díftinguenfe los Rubíes en dos fuertes , machos,, 
y hembras. Machos llaman a los mas refplandecientcs •, y 
lucidos , y fon los que propiamente dezimos Rubíes. Las- 
hembras lucen fíoxamente , y fon mas blandas Piedras. 
Nombranfé Efpinelas , íiendo eftas dos las principales de 
eííe genero-. Obfcrvafe en los machos , que ay vnos y que 
tienen mas blanco , y claro el refplaridor ; y otros , que la 
tienen mas. obfeuro , y negro. Algunos , que pueftos con- 
tra el Sol refpliindecren mas , y con mayor luz. Otros ay,; 
llamados 'Amejibi/fhízontas , a quienes fale por los extremos 
vn efplendor víolado ? a el modo de ef del Amatifta. Los que 
llaman Siriitas lucen , defpidiendo en punta eí : fuyo , y fe 
reconocen a la repercuíion del Sol. Satyro dize,que dé 
los Rubíes Indianos y muchos fon de refplandor obfeuro , y 
a vezes fucio. Caíifírato , que el del Carbunclo es blanco, 
y que por eíTo le dizen algunos Blanco y qué es a el que lian 
mo en el Libro tercero K$¡9 blanco \ y los que de los In- 
dianos tienen poco brio,fon dichos Litkontas y menor el 
^ue los Chakedonws., 

Añade el mifmo Caliíkato , que del mifmo genero de 
Piedras ardientes ay en Tefproeia la llamada Antbrajttis r 
que fe faca cabando la tierra , y es muy femejante a el color 
debrafa. Muy parecida es a efta la Sandajtro^ llamada de 
algunos Garamantíte ; nace en la india , en vn lugar de eí1e 
nombre. Engéndrate también en la Arabia , por la parre 
del Mediodía ; nofotros la dezimos Granate. De fu eípecie 
es la Uchtes y llamada afsi por la herííiofitfa de fus encendida 
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luzes. Nace \umo 2 ►fia , y en toda la Caria ; es muy 
apreciada en Indias , y diícurre ícr eípecie de Bahx. F fia 
Piedra nace en la isla de Ceylan , en vn lugar de fu miímo 
nombre , como íe dixo, tratando de ella en el Libro tercero. 
Ha íido muy eftimada , quando fe ha hallado en pedazos 
grandes. Aníelmo Boecio , Ivledico del Emperador Ro- 
dulíb Segundo , en cierto papel que eferibió , dizc , tenia 
efte Ceíar vn Rubí del tamaño de vn huevo de paloma , he- 
redado de fu hermana Ifabel , viuda de Carlos IX. y que de 
boca del mifmo Emperador fupo avia cóflado fefenta mil 
ducados. Philofírato en fu Cyclope cuenta, que a Jofaphat» 
noble Veneciano , citando de Embaxador de fu República 
en Períia el año de 1 472. aviendole enfeñado el Rey Vfun- 
caían vnRubiRalax Tabla, del grueflb de- vn dedo , con 
pefo de dos on^as y media > y de vn color fin igual , le aíTc- 
guró el propio Rey , no le daría por vnReyno. Supone- 
le fué ponderar la Angular eítimacion , que hazia de dicha 
.Piedra. 

En Francia año de 1 6 «5 9. tubo Monííur Doret , Con- 
fejero del Parlamento de París , tres Rubíes de rara hermo- 
fura , y calidades. Eivnoera de quatra lados dcíiguales,. 
que peíaba 1 2 j .Quilates y medio ; otro redondo íazetea- 
doá la parte de arriba , fuperñcie plana , que hazia Tabla, 
de 244. QiiíLites y tres quartos , aunque huceo-.pc? abaxo; 
y otro figura de vna coílüla ,,que pelaba docientos y nueve 
Quilates. 

Las. virtudes , que atribuyen a el Rubí , fon muchas , y 
«raras-. Aísicntan , que es antidota! contra el veneno-, y pe£ 
.te ; que borra á quien le trae los malos pensamientos vy qué 
haze agradables los faeños , que avian de íer efpantofos; 
y (obre todo ¿ c'ie anuncia los próximos infortunios. Para 
prueba de dio , refiere Vvol'fango en foKíFíorh ,que en 
: c jrto vuge que hizo con fu muger , reparo en vn Rubi 
1 que. iievaba engarbado ai vna aor cija , perrecto > y muy br.j- 
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liante , averfcle obfcurecido , y puefto caíi negro , tenién- 
dole ya por perdido. Pero a corto tiempo ;fe le murió h 
muger , y fué bolviendo defpues dicho Rubí á fu priftino 
color , y hermofura, Que fea verdad , no lo afleguro ; aun- 
que bien fabemos , que Dios nucftro Señor ha puefto par- 
ticulares virtudes en las Piedras , como las dio á las plantas, 
como vemos en las Perlas , y Jacintos , de que hazen ios 
Boticarios varias confecciones , para diverfos medica- 
mentos. 

Otra efpecie de Piedra ay de color de Rubí , femejante 
fuya en bondad ; llamafe Jonis , de laqual vnas refplande- 
cen con color de purpura , y otras con el de grana , que, 
calentadas a el Sol , atraen a si las pajas , y hojas de cartas; 
ion a las que noíbtros dezimos Amatifias Orientales ; fon las 
mejores eftas Orientales ; aunque también las ay en la Ara- 
bia Pétrea , en la Armenia Menor , y en Egypto. Hallante 
afsimifmo en Francia, y aqui en Eípaña , junto á Barcelona, 
y cerca de Cartagena, a las quales llaman aísi, como ad- 
vertimos en el Libro fexto. La razón de nombrarte Ama- 
tiftas , dizen , es , porque queriendo ir a color de vino , an- 
tes que le tenga , acaba en el de violeta , aviendo en ellas 
yn cierto efplendor de purpura ; pero todas lucen con vn 
color violado ; fon blandas , y afsi fáciles para efculpirfe; 
aunque las Indianas tienen mas dureza , y perfe&o color 
purpureo , y fon las mas perfectas. Otra efpecie fuya fe in- 
clina a el del Jacinto ; llamanla los Indios Sacodion ; y quan- 
do fe va aclarando , Sapinos. Muchas van remitiendo el co- 
lor , hafta quedar fe en vn deslavara lento de fu purpura tal, 
quecaíi fe avezindan a elChriftal. De eftas, las que fcn 
buenas , tienen vn cierto brio rofado , que blandamente ref- 
plandece , a quienes llamamos en el Libro citado Amatijias 
Blancas. 

El Jacinto es muy diferente Piedra , porque aun fe 1c 
acerca tvi color ; pero de manera , que lo violado , que ea 
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éíTos otros es con refplandor , en efte defmaya j y aunque 
á la primera vifta es fu color agradable , fe deívanece pref 
to. Los Jacintos de Etiopia , y Chrifolitos , fon tranfparcn- 
tes ,con color de oro ; mas a todos exceden los Orientales 
de la India , que ion los apreciables , como fe dixo en fu lu- 
gar ; los de mas ruin condición , fon los Arábigos. Bocho 
eferibe , íe hallan también Jacintos aquí en Efpaíu , juntó á 
Velez,y en Portugal. Mas ya es tiempo de dezir algo dg 
4a Efmeralda. 

ESMERALDAS. 

EnelLibroquartodexobaftantemcnte dichas las ca- 
lidades , que debe tener laEfmeralda , para Ter perfefta , y 
darle el valor que le correfponde. Afsimifmo que no ay 
mas de vna efpecie en fu genero , aunque si muchas fuer- 
tes , fegun las partes donde fe crian. Plinio á el cap. 5. del 
lib. 3 7. trata de ella , y la da el tercero lugar entre las Pie- 
dras preciofas, por muchos títulos ; por fu dureza princi- 
palmente , luftre , y brio $ por fu color , no aviendo otro al- 
guno mas agradable a la vifta ; pues aunque tengan yervas, 
fe miran con gufto , fin que aya en la naturaleza cofa mas 
verde , que ella. Tiene otra excelencia , que recrea , y acla- 
ra la vifta, aunque eílé deslumbrada , y turbia, de aver 
mirado objeto muy lucido ; y la aguza de fuerte , que pue- 
da ver fe a mas larga diñan cía , porque rechaza fu color a el 
ayre immediato ; el qual no fe varia , ni con la luz del Sol, 
ni en la fombra , admitiendo con facilidad ,y conforme a 
íii grueíío , les rayos vifuales , por fu tranfparencia. La 
crueldad de Nerón , miraba por ella las luchas de los Gla- 
diatores, para no moverfe a piedad alguna. 

Doze fon las fuertes que ay de Efmeraldas, que iremos 
nombrando. Las Scithkas ion nobilifsimas , y excelentes; 
criante en la Scithia. A eftas liguen las Brañianas , fus vezi- 
nas y en alabanza , y fitio. Luego las de Egypto> que fe facan 

jüir 



i 9 i Limo OCTAVO. 

junto a Copton, Ciudad de la Tébayda , entre los collados; 
y las peñas. Las demás otras fe hallan en las minas de co- 
bre , avcntajandpfe entre ellas las de Chipre. Su excelencia 
confifte , no en el color claro lavado , fino en vn húmedo 
pingue , por qualquier parte que fe mire. Las mejores de 
todas fon las Orientales , defpues las de la America. 

En tiempos antiguos fe eíKlaba efculpir en las Efmerak 
das ; lo qual confirma vn EdLflo de Alejandro Magno, 
vedando a todos la efcuitura en Piedras precioías , menos a 
Praxiteles , excelentifsimo Artífice de'Celatura. Entre las 
'Efmeraldas fe pone vna Piedra preciofa , que viene de Per- 
fia , llamada Taños , de vn color verde y poco agradable , y 
por dentro íbrda. También a la que traen de Chipre , lla- 
mada Cakofmaragdo , turbia , con vnas venas de cobre. Mas 
todas eílas podemos dezir , que fon mas propiamente dife>: 
rendas de Jafpes, que no fuertes de Efmeraldas, 

De Eíhieralda fe han vifto pedazos bien grandes. Teor 
phraftro efcríbe , reíeriríe en los Commentarios de los 
Egypcios , a ver embiado a vno de Cus Reyes , el de Babilo- 
nia y en prefente vna Efmeralda de quatro codos de largo, 
y tres de ancho ; y que en tiempo que el eícribia , eftaba en 
Tiro , en el Templo de Hercules , levantada vna pila de Ef- 
meralda , fino es que fueíTen de í feudo efmerrdda \ porque 
también en Chipre fe halla eíle genero de Piedra , la mitad 
de ella Efmeralda , y la otra mitad Jafpe , no aviendoíc del 
todo perficionado aquella materia fuya. Y bien puede fer 
fueíTe de efta naturaleza la Tabla , de quien Don Rodrigo 
en fu Hiftoria Sarracena haze mención , diziendo : Que 
quando fe perdió Efpaña , tomando Tarif a Toledo , halló 
dentro de elia dicha Tabla de 3 6 ^ . pies de largo , paílando 
entonces allí por de Efmeralda ; que fi fuera aíst , y íc hu- 
bieífe confervado , tubicramos mas noticia de ella, por alha- 
ja de grande eílima. 

Efcribefe , que en la Iglefía de Moguncia hubo vna del 
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tamaño de vn medio melón ? que pcndia de vn arco , y brí 
Haba extraordinariamente ; y que cfta viniendo a poder ¿c 
los Ginoveíes , hizieron de ella vn plato. En las Relaciones 
de la America fe dize , le cupieron a Fernando Cortes , en 
vn botin de la Provincia de Cáfíillá > del oro , íeís Efmerak 
das , eííimadas en cien mil efeudos ; la vna hechura de vna 
Rofifazeteada \ otra de forma de Cagujon largo ; otra hc^ 
•chura de vn pez ; otra de vna campanilla , vna mas chica, 
como Perilla ; y la fexta , era vna taza , por quien ofrecía 
yn Lapidario Gínovés quarenta mil ducados. 

Es corriente opinión , que las Efmeraldas nacen den-: 
tro del Jafpe. En quanto a fus virtudes , los mas que eícri* 
ben de ellas afsientan , que alegran la vifta , confortan la 
memoria , y guardan a la caftidad , inclinando á ella ; y que 
ion antidoto contra los venenos.Otras muchas propiedades, 
como que defeubren el adulterio ; que hazen agradables, 
-eloquentes , y diferetos a los que las traen : conocidamente 
ion ímpofturas inveroíimiles. 

ZAFIROS, T TOPACIOS. 

Oeípues de las Efmeraldas , íiguenfe en grado igual dé 
ieftimacion , y valor , no menos por fas colores , que por fu 
dureza , el Zafiro , y el Topacio , Piedras aprecíables , fien^ 
do del Oriente , como dixe en el Libro quinto. El color 
d:l Zafiro Oriental , es azul celefte •> aunque ay hembra , y 
macho , fegun Plinio , y el macho goza de eííe color. Las 
hembras fon otros , que vienen del Puy , grueíTos, y fin lu- 
ncsy porque no tienen tanta eílimacion. Otros fe crian blan- 
cos de fu naturaleza , á quienes fe dio fu propio valor en di-; 
cho Libro quinto , aviendo algunos entre ellos deslavados, 
y de poco brio : Uamanfe Zafiros de agua. Aunque fea el 
Zafiro perfefto , y bien azul , lo pierde enteramente , íi íe 
le da fuego , fin poder bolver á fu nativo color por medió 
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alguno. Las virtudes ., que atribuyen a efta Piedra , fon 
grandes , fi fon ciertas , porque fe dize de ella ,,que en pol. 
vo , es provecho fa para la viíía > y para el corazón , a quien 
padece males de ellos ; que es contra venenos^y calenturas; 
para curar las contufiones y contra todo mal contagiofo, 
con otras muchas, que fuera largo el referirlas. 

La dureza del Topacio > fiendo eñe Oriental , aun es 
mayor que la del Zafiro , y aun que la de las demás Pie- 
dras , excepta la del Diamante. Eftimaíe también el Topa- 
cio por fu gran refplandor , en que excede a todas. Plinio 
en el cap, 8 . del lib. 37* dize ,que fué defeubierta en vna 
Isla del Mar de Arabia , llamada Chitis , donde arribando 
por tempeftad vnos Corfarios Togloditas , neccfsitadbs del 
hambre , a bufear raizes de yervas cabando la tierra ha- 
llaron, y facaron Topacios. Juba efcribe,que en el Mar Ro- 
xo , apartada de tierra firme trecientos eff adiós , efta Ta Isla 
llamada Tropazo , la qual por fer muy nebuloía 7 es bufea- 
da muchas vezes de los navegantes > y que por eííb la die- 
ron éíle nombre, que en lengua Toglodita .,. fignifica bu£ 
car •, y que de efta Isla llevaron el primer Topada,. que fe 
vio y a la Rey na Verenice , Madre del fegundo Tholomeo., 
Y que defpues,por averie agradado mucho , le hizieron 
vnaEftatuaa Arclone , muger de Thoíomeo Filadcífo, de 
quatro codos de alto.. Masdifcurro no feria del Topacio 
Oriental % de que he tratado ,,fino de vn cierto genero de 
Alabaífro , color de oro , que fe halla en vn Pueblo dé la 
Tebayda , y con él fe engañarían los que hablan de dicha 
imagen. Porque fiendo* tan fuerte el legitimo Topacio,, 
que no le rózala lima , ademas del fumo precio , no pudie- 
ra averfe labrado, fino folo a punta de diamante- 
De vn Topacio Oriental , quadrada y limpio, y perfec- 
to , he^ oído cbzir lbgó a manos de cierto Principe , que 
pelaba veinte y dos Quilates , de vn color hermofo , y de 
toda carne. Enquanto a las virtudes del Topacio , fon íin- 
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guiares , fi acaíb fon verdaderas, Dízefe de él , que reftaña 
la fangre de las llagad , apacigua la colera , quita el frenesí, 
y que íi fe trae en la mano izquierda , mortifica la fenfua- 
Xidad. 

AGUAMARINA. 

El Aguamarina es vna Piedra de color azul claro , eC 
pecie del Zafiro , como dixe en el Libro fexto. Algunos la 
llaman Tarfís , nombre de la parte de fu nacimiento en la 
Africa , y Ciudad antigua de Cartago. Dizefe fe crian jun- 
to a el Mar en las Marinas , y que de ai fe les derivó el ib- 
brenombre que tienen. Otros afirman , que en la mifma r& 
bera del Mar fe hazen del fluxo , y refluxo fuyo , tomando 
el color del mifmoMar^y añaden, que algunas fe hazen 
aun mas duras que el Zafiro ; lo que nunca he cxperimeiH 
liado* 

CHRISOLITA. 

Es vna Piedra a manera de Efmeralda. Plinio la llama 
CbryfipmJ/b. Si es Oriental , fe le debe dar mas aprecio del 
que dexo dicho en el Libro fexto. Conocefele efta calidad 
en la dureza , y en vn color verde mar muy claro. Dizefe 
fe hallan en Etiopia , y Arabia. Las mejores , y mas exquifr* 
tas , fon las de la India , donde fueron en algún tiempo muy 
eftimadas. También en Francia ,reynando Luis XIII. to- 
maron valor grande , por traerla el Rey en vna íortija,^ 
¿uy a imitación la vfába toda la Corte. 

i 

OPALES. 

Las Opales fe crian en la India , tienen el color de T<5r* 
nafol , pero mucho mas vigorofo. For cito los Lapidarios 
la dieron grande eftimacion , pues fe vé en ellas vn color de 
fuego blando , con el de purpura resplandeciente , que fe- 

ftbz me* 



W LIBRO OCTAVO. 

mcia a el del Amarilla \ y también vn verde mar de £fme~ 
raída i y en fin , vna hermoía mixtura de colores lucidos,, 
con fumo aumento de refplandor , excediendo los colores 
mas finos de !a Pintura ; fu tamaño es igual a el de vna ave^ 
Pana y tubo fu tiempo de mucho aprecio en Roma* 

TURQUESA. 

La Turquefa es vna Piedra , que (como dfoe en el LE* 
bro fexto ) tiene vn azul turqui opaco > fin tranfparencia, 
.aunque lufírofa. Las mejores fe traen de Períia , y crianfc 
ordinariamente con los Zafiros , que llaman del Puy ; aiin- 
,que algunas vienen de Turquía , que fon a las que ckzimos 
de la Roca Vieja; otras fe crian en Lenguadoc : a las quales, 
como también a las Perílanas , a el cabo de algún tiempo fe 
les paíTa el color , y quedan defagradables . Suele ¿verlas 
grandes , como fe dize de vna , qüe tiene en fu Gavineto el 
Duque de Florencia , del porte de vna nuez , en que efta 
agravado vn retrato de Julio Cefar* 

SARDONICA. 

La Sardónica es Piedra blanca , aunque ay otras de tresf 
.'colores , fanguineo, blanco, y negro , ceñida de vnos circu- 
ios. Antiguamente fe conocian en Sarda , por la blancura^ 
-cotejada con la que haze la vna de la mano de vn hombre, 
joprimida íobre la carne del dedo , con aquel genero de 
tranfparencia que mueftra. Algunos dizen , fer de eíTa ca- 
lidad las Indianas •> pero las de Arabia , fe les aventajan en la 
blancura , y vn circulo lucidifsimoque tienen. El primero 
de los Romanos , que vso efta Piedra , fegun Dcmofírato, 
.fue Africano. Fué eftimadifsima entre ellos ; y afsi Claudio 
Cefar traía fus veftidos con Sardónicas , y Efmeraldas. 
Plinío dize , que de efta era la Piedra celebrada de Poly era- 
tes, v que fe mofíraba algún tiempo en Roma. 

J ^ OTRAS 
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OTRAS PIEDRAS DIVERSAS. 

Otras muchas Piedras precíofas ay con transparencia, 
que mencionaremos por ma\ or , para que fe tenga alguna 
noticia á lo menos de ellas. Lasque dize el citado Plin; o, 
que blandamente refplandecen , con vn color rofado en 
purpura . como el de vn Carbunclo > que llaman Pederotas 
vnos , otros Anterotas , y muchos , por fu belleza , y vnas 
y crvas , que en si encierran , Piedras de Venus. En mi íentir, 
fon las que noíotros dezimos Pañí 'auras. 

De las blancas , que llama el mifmo Plinio, con el titulo 
de Preciofas también y pues aunque no valgan mucho \ fon 
en fu modo apreciables , el primer lugar tiene la que fe di- 
ze Pederás , que no es otra cofa , que vn chriílal transparen- 
te , con vn cierto ayre á lo verde , y a la purpureo , mez- 
clado de vn refplandor dorado , que parece fe baña de ef. 
tos , y otros colores > fin íbbreíalir alguno. De fu genero, 
por lo claro , agradable , y fuave a los ojos, es la que llaman 
los Indios Argenon , muy alabada de ellos. 

Siguefe la Afteria , nombre que le dio vna luz , que a 
manera de la pupila del ojo encierra en si , y fe mueve in- 
clinando la Piedra á vna, y otra parte. Puefta contra el 
Sol , defpide vnos rayos blancos , y es dificultofa de labrar* 
-La de Carmania es preferida á la Indiana. La 'Afinos 3 asi- 
milada a el Chriílal , nace en Indias , con vna eítrelluela en 
el centro , rcfplandcciente como vna luna llena. La mejor 
de todas , dizen , fe engendra en Carmania , Hamandcfe 
la de menos ley Ccravnia y y nofotros Cornelina. 

Otra Ficclra femejaníe a eíta , y a todas las de fu gene- 
ro 0 (que fon chriíhlinas y y por eíTo quieren algunos íueílen 
,raiz del Chriílal ) herida de los rayos del Sol , arroja alas 
■ paredes cercanas , y vmbroías , vnos colores, imitando a los 
del Arco Iris ( porque íe llama afsi) de gran variedad. La 
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mejor es la que haze mayores arcos , é imita mejor á los cc- 
lcftcs. 

Otras Piedras ay ,quc aunque no tienen diaphanidad, 
si mucho brío , como el Agat/^ hallada la primera vez en 
Sicilia , junto a el Rio Acathcs , de quien tomó el nombre, 
y afsi en latin la dizen^c^j.Deípues fe ha hallado en otros 
muchos lugares , con diferentes apelaciones , como los de 
Fafacates , Ceracates , y Sardaacates. Las que fe han halla- 
do en las Indias , fon íehaladas , por la perfpe¿tiva de varias 
figuras que reprefentan ,yaderios,ya de bofques,ya de 
carros , y algunas con la forma de pequeñas eñatuas. Las 
de Frigia no tienen verde alguno , y las de Tebas en Eg\ p- 
to , tampoco aquellas venas coloradas , y blancas , que las 
demás. Dizen ier el Agata eficaz remedio contra el venena 
de alacranes , particularmente la de Chipre, porque es gran- 
demente alabada, y porque tiene la tranfparencia del vi- 
drio. La Piedra Azope , es íemejante á el Nitro , eípongloíá, 
y como falpicada de gotas de oro. IL&AlabaJlrites nace en 
Alabaftro de Egypto , y en Damafco de la Siria , con va 
candor pintado de muchos colores. Omito la relación de 
otras muchas Piedras ,que fon efpecies de Jafpes , como e! 
Lapislázuli, lleno de venas de oro, con otras varias, que 
el curiofo podra ver por extenfo en el lib. 37. de la Hiño* 
ria Natural de Plinío , en que no me detengo , por dezir al- 
go de las mas preciólas , que fin artificio alguno, ni com* 
poílura de hombres, crió la naturaleza en las 

PERLAS. 

Tratófe de ellas en el Libro feptimo , y de las diferen- 
cias , tamaños , y valor fuyo ; reftafolo dar alguna noticia 
de fu nacimiento , generación , y de otras particularidades* 
Enquanto a el nacimiento de las Perlas , prodúcelas el Mar 
en d Occeano , cerca de las Coilas, afsi de Tiprra-Firme, 
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c$mo de Us Islas. Las de laTrapobana, y Toy des, fon 
muy fértiles de ellas , y no menos las de la Margarita ^Flo- 
rida >y otras Cofias de la America. Pero las mas aventaja- 
das Perlas , fon las que lleva el Mar de Arabía en los Senos 
Períico , y Roxo* Engendrante dentro de vnas conchas, 
no muy diferentes de las de las Oftías. Dizefe , que quando 
el tiempo del año es apropofíto para fu concepción, fe mue- 
ven , y abren las mifmas conchas , recibiendo eí roclo de la 
Aurora , de que llenas con aquella purísima materia , fe 
hazen las Perlas mas , ó menos grandes , y perfedas , fegun 
la calidad del rocío ; porque ñ fué claro , y puro , nacen 
blancas ; íi turbio y ó el ayre efta nublado , amarillas ; íi la 
cantidad de dicho roclo es mucha , que falen grandes ; que 
fi relampaguea , comprímíendofe la concha y íe engendran; 
las Fizematas r 6 Berruecos y que ion como vnas ampollas 
huecas, de poco cuerpo* Añaden también , que la mifma 
concha fe encoge , y cubre ííi riqueza f viendo ía mano del 
que la va acoger. Y que de la mífma fuerte que las abejas* 
tienen citas conchas fus guias ,6 capitanes , a quienes fi- 
guen, mayores, y de mas hermofuraque las demasíe índu£ 
tría para guardarfe, y cautelarfe ; y que afsí procuran coger 
aeftas guias losPefcadores , pues con efíb efpontaneamente 
je encierran en las redes todas. Mas dizen : que la Perla den- 
tro del Mar es blanda y endureciéndote luego que la facan 
íuera. Pero todo efto quien puede averio vífto ? Y afsi fin 
duda fon ficciones Poéticas. Pues lo que yo sé de perfona 
iiatural de País de la America , en cuya Cofia fe cogen mu- 
chísimas Perlas y av rendo muchos hombres tratantes en 
eíTo , que fe van a buícar las conchas aciertos y y determi- 
nados lugares del Mar , que llaman Placeres , en donde fe 
hallan, como en cerros, amontonadas, y tan apegadas 
Vnas a otras , qu? a v.zes es neceíHirlo que el Buzo con vn 
Cochillo de monte , que lleva ficmpre coníigo ,. las defuna, 
y fepare , para poderlas echar en vn talego, ó faco, que para 
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ello lleva j fierido , como es , error , que caufe gran nía K 
los que entienden el modo con que eftán las conchas en di- 
chos Placeres , el peníar fe puedan pefcár con redes , ni difc 
tinguir a las guias de las que no lo ion , quando el cogerlas 
es a tiento , y en efta manera : Reconocido el Placer donde 
ay conchas , en vna embarcación pequeña van a él los Bu- 
zos , y andándola en aquel íltio , íe arroja vno de ellos dei> 
tro del Mar , y a el propio tiempo le dcícuelgan vn baíb 
grande de cobre , ú otro metal , con la hechura de campa- 
na , y tal proporción perpendicular a la cabeza del Buzo, 
que parado él fobre el fondo , ó fuelo del Placer , fe pueda 
meter dentro de dicha campana , tocando con la cabeza 
en la vltima extremidad de fu hueco , en donde por no po- 
der llegar el agua , refiftida del ayre , que allí gravita , rcf- 
pira fácilmente, y puede eftar muchas horas arrancando 
las conchas , bañantes a llenar el faco , 6 boiíbn , que para 
Tacarlas coníigo lleva. Mas. El color moreno , que fuelca 
íacar algunas Perlas , ni les procede del rocío turbio , ni de 
alguna de las otras caufas , que fe refirieron , fino es de ícr 
filáoslos P laceres ) y c\vlz entrandofele a la concha dentro 
algún lodo , y cayendo fobre la Perla , que fe va formando, 
las capas, ó cafcos, que de nuevo van creciendo fobre aquel 
primero > que fe mancho del lodo , como que tranfparen- 
tean alguna cofa,lo defcubren.Cofatanfabida,y experimen- 
tada entre los Comerciantes de Perlas, que fi encuentran al- 
guna de eílé color , que fea redonda , y de razonable tama- 
ño , la taladran con fumo cuidado , advirtiendo por el pol- 
villo que fale, en qué parte de la Perla efta el daño de lo fa- 
ció : íi en el centro , ó cerca de él, como irremediable dexan 
eftar afsi a la Perla ; pero fi conocen , que efta lo lodoíb 
ázia la fuperficie, la van quitando tantas quantas capas, ó 
cafcos fon menefter para llagar a lo fucio ( componefe la 
Perla de vnos cafcos fútiles , y delgados , fobrepueftos vnos 
fobre otros, á el modo de vna cebolla) en llegando allí la 
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pulen , y quedan con el color blanco , y natural ele las per- 
tedas, li bien alargo tiempo le pierdé,porque fe envejece. 

En efte color, Hfura, y buen luftre , confifte fu bondad, 
como dexo advertido en el libro 7. Dificultoíamente íe ha- 
llan dos en todo femejantes , y afsi los Latinos las llamaron 
Vniones. De que fe derivó darles en la taíTa, además del pro- 
pio, el valor de la vnion, quando ay dos, ó mas de vn tama- 
ño, y parecer. Los Griegos las nombraron Margaritas. Ay 
diferencia éntrelas Perlas , por la blancura también ; las del 
Mar Roxo fon mas claras \ las de la India femejantes á el 
color de la Efcama. El mejor color de todos es el que dizen 
aluminado ; y algunas muy graciofas Perlas fon las largas, 
llamadas Elencos , y de nofotros Perillas , por la íimilitud en 
la figura a efta fruta. 

Juba eferibe , que en el Mar de Arabia fe cria vna con- 
cha parecida a vn peyne , llena de púas , a manera de Heri- 
zo , y que tiene las Perlas entre la carne como granizo. Ale- 
xandro Poliftor, y Sudino dizen , que fe envejecen las Per- 
las , y pierden el color. Algunas no íe hallan fiempre en 
medio de la carne de la concha , y ya fe han vifto azia las 
margenes fuyas , y quatro , y cinco en vna fola concha. Y 
quando fe apegan demafiado a ella , falen chatas por donde 
eftán agentadas , quedando la parte de encima redonda, 
con vna cara folamente , y fonlas llamadas Timpanias , y de 
nofotros Afsientos. 

Pocas Perlas fe han hallado grueíías , y con perfección, 
como la que tienen los Reyes de Efpaña , llamada por eíío 
la Peregrina , y oy portee la Mageftad del feñor Don Felipe 
Quinto, (que Dios guarde) Es Perla Perilla de buen Orien- 
te , y pefo de ciento y veinte y feis Quilates, (fegun tengo 
noticia) Y afsi ella , como el Diamante , que fe dixo tenía fu 
Mageftad , fon alhajas dignas de tan gran Monarca. Anti- 
guamente fe dize , no averfe hallado mayores , que del pefo 
de media on ja. Quizá por eífo aquellas dos de Cleopatra, 
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v Itima Rey na de Egypto , fe apreciaron en doze mil fextér- 
cios , moneda antigua Romana ; y fueron tan celebradas, 
como el defperdicio de vna de ellas , que por oftentacion 
profufa , la deslió la mifmaReyna en vinagre , y adobó coa 
él en vn combite , que hizo , el plato de Marco Antonio fu 
Amafio : intentando hazer lo mifmo con la otra , para veri- 
ficarle la promefía ,que le avia hecho , de darle vna cená 
jan coftofa , que importaíTe el valor de vn Reyno ; per o fe 
lo eftorbó el mifmo Marco Antonio ; y deípues traída a 
Roma , y cortada por mitad , fervia de arracadas a la Eíta- 
tua de Venus. 

En quanto a las virtudes de las Perlas , fon muchas , y 
de grande vfo en la Medicina , para contra las pafsiones del 
corazón , y del cerebro. Dizen los Médicos fer de qualidád 
fria , y feca en fegundo grado , provechofa á los melancó- 
licos , y que confume los vapores , que fuben a el corazón, 
y a la cabeza , con otras muchas propiedades , porque íe 

tienen en las Boticas, como vno de los principales 
limpies , para varios medica- 
mentos, &c. 
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TABLA 

DE LOS CAPITULOS, QUE SE 
contienen en eíle Tomo» 

LIBRO PRIMERO. 

CApi culo primero. Perfección natural ¿el (Día* 
mamey pag. i . 
Cap. II. Perfección artificial del Diamante, pag. ^ . 
Cap. III. lnfimmentos neccffarios para medir y pefar los 

(Diamantes, pag. 6. 
<Cap. IV. Bxemplos, que confirman lo que fe acaba de de-¡ 
¡(ir, pag. xo. 

Cap. V. Valor antiguo s y moderno de los Diamantes la- 
brados, pag. i 8 . 

(Cap. VI. De los DiamantesBmtos,y coftosde fu labor, 
pag. 20. 

LIBRO SEGUNDO. 

Cap.I. Modo de medir los Diamantes , para taffarks, 
pag. 24. 

Cap. 11. íDe la medida de otras Piedras, pag. 19. 
Cap. III. Deh elevación , o deprejúm de losfiifeles, 
ó 'Pabellones del (Diamante, pag. 33. 
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Cap. IV. $xtn¡plos,y jfcafflcd de todo lo dicho, pag. 39; 
Cap. V. Fabrica t y Ipfo de las Tablas de hs Diamantes, 
pag. 41. 

Cap. VI. Como fe forman las Tablas de los ÍD ¡amantes, 

(fyjas, pag. 4?. 
Cap. VII. De las Tablas de 'Diamantes Delgados, p. 5 3; 
Cap. VIH. De las Tablas quin^ , y die^y/eis de los 

Diamantes 'Brutos, pag. 57. 
Cap. IX. De los cafligos en los Diamantes defecluofos; 

pag. 59. 

Cap. X. Da/e y>na regla general para bailar el 1¡>alor de 
Diamantes, áefde quatro Granos bajía Veinte f /¡n T¡>4i 
lerfe de las Tablas, pag. 6 3 . 

LIBRO TERCERO. 

¡Cap. I. De los ^ubies,yfu Wor , pag. 77. 
Cap. II. Formación, y V/o de las Tablas de Rabies, p.7^ 
Cap. III. Cajiigo de los %ubks ,y Tablas de los 'Balaxes^ 
pag. 83. 

LIBRO QUARTO. 

- Cap. I. De las Efmeraldas,y fusTablas, pag. 9 
Cap.II. Metbodopara formar las Tablas de las Efme raU 

das, pag. 97. 
Cap. III. V r arios exemplos , que explican mejor las reglas 
dadas para la formación de las Tablas, pag. 



LIBRO QUINTÓ. 

Cap.I.©* fu naturaleza ¡Valor , y modo de báílátfiU^ 
pag. 109. 

Cap. II. Formación délas Tablas délos Valores deZafi-{ 

ros y y Topacios, pag. 112. 
jCap. III. De los Zafiros ,y Topacios Orientales blancos^ 

fu Valor, y Tablas particulares, pag. 1 1 6. 

LIBRO SEXTO. 

¡Cap. I. Délas Amatiftas Orientales, fu Valor ,yTablas¡ 
pag. izi. 

Cap. II. De las Efpinelas,fu Valor ,y Tablas, pag. 12 
Cap. III. De los Granates ,y Jacintos , Valores Juyos 

Tablas, 12,9. 
jCap.Ulc. De hs Aguamarinas , Amati (tas Blancas de 

Cartagena, Cbrifolitas, Jacintos ordinarios, y Turque^ 

¿as, fus Valor es, y Tablas, pag. 137. 

LIBRO SEPTIMO^ 

Cap. I. De fus calidades , naturaleza , y diferencia^ 
pag. 147. 

Cap. II. Formación de las Tablas , y Valor del Aljofara 
pag. 149. 

Cap. III. De las ferias redondas ? fu VaUr )y Tablas^ 



Cap. IV. Varios exemplos délo dicho , y (Reglas , con qué 
Je fimo laTabla deferías t de f de "Pn Grano hafla 

Vis y y tresquartos, pag. 1 6o. 
Cap.V. Valor de ferias (Redondas , de/de quatro Granos 

bafta iQ.y tres quartos ,y metbodo de formarles fu 

Tabla, p ag. 165. 
Cap.VI. Valor de ferias ¡Redondas , de/de cinco Quilates 

bajía yeinte,y tres quartos, y fuTabla, pag. 16 7. 
Cap.VII. Del talar de las ferias ferillas ,y de fas T&¿ 

¿/ííí,pag. 171. 
jCap. Ule. í)el Valor de los AJsientos netos ,y fus Tablas^ 

pag.iy$. 

LIBRO OCTAVO. 

(De la dberfdad defiedras precio/as, pag. 1 8jj 

Diamantes, allí. 

iRtibies, pag. 187. 

Efmeraidas, pag. 191'.' 

Zafiros, y Topacios, pag. 1 9 %l 

Aguamarina y pag. 195. 

CbriJolita, alli. 

Qf ales, alli. 

Turqtiefa,ipag.i$6; 

Sardónica , alli. 

Otras fkdr as dherfts, pag. 1 97. 
ferias,^. i?8. 

FIN. 
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